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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وكيل الكلية لادراسات العليا والبحوث 


كلية الكنون التطبيقية .د ٠‏ فكرى جمال إبراهيم زيح / ل 


قسم الغزل والنسيج والتريكو 


دراسة تحليلية لخواص وأساليب إنتاج 
أقمشة الشبيكة الحقيقية 


5 00 فط 2ه 51059 215:515تث حتث 
101 05 مطاع ما ع1 تداع ة كتتمدكةا علد 
125 391126 5 ماع[ 


رسالة مقدمة من 


مهتدس/ سعيد صبحى عبد الحميد محمد يدوى 
المعيد بقسم الغزل والنسيبج و التريكو 
لنيل درجة الماجستير فى الفنون التطبيقية 
تخصص الغزل والنسيج والتريكو 


إشراق 
أ.د/ محمود رشيد حريى أ.م.د/ حامد عبد الرؤوف عامر 
أستاذ تواكبيب المتنتسوجات أستتآذ3ّ مسا عد 
يقسم الغزل والنسيج والتريكو بقسم الغزل والنسبج والتريكو 
كلية الفنون التطيبيفقيبة كلية الكنون التطببيفيبة 
+« “7 


؟5 > وهس سه 5565م 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بسو الله الرحمن الرحيه 


قرار لجنة المناقشة والحكم 
إنه فى يوم السبت الموافق ١/1/1١٠3؛‏ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاًء 
إجتمعت فى مبنى كلية الفنون التطبيقية لجنة المناقشة والحكم المعتمدة من السيد الأستاذ 
الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشتون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ ٠٠١1/7/١4‏ 
لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس/ سعيد صبحى عبد الحميد محمد بدوى 
المعيد بقسم الغزل والنسيج والتريكو تحت عنوان:- 
””دراسة تحليلية لخواص وأساليب إنتاج أقمشة الشبيكة الحقيقية؛ 

وبعد المناقشة والحكم؛ قررت اللجنسة بإجماع الآراء التوصية بمشنح 
الدارس/ سسعيد صبحى عبد الحميد محمد بدوى درجة الماجستير فى الفنون 
التطبيقية تخصص ”” الغزل والنسيج والتريكو 8 


أعضاء لجنة المناقشية والحكم 


أ.د/ محمد عبد الله الجمل أستاذ تراكيب المنسوجات بقسم الغزل والنسيج 
والتريكو بكلية الفنون التطبيقية ''عضوا ومقررا '“ 


أ.د/ صلاح الدين عويس السيد أستاذ متفرغ بكلية إلتربية ووكيل الكلية سابقا 
بجامعة |! ٠‏ 0 '”عضوا 00 


أ.د/ محمود رشيد حربى أستاذ تراكيب المنسوجات بقسم الغزل والنسيج 
والتريكو بكلية الفنون التطبيقية '” مشرفا '* 


أ.م.د/ حامد عبدالرؤوف عامر أستاذ مساعد بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية 
الفنون التطبيقية *” مشرفا '“* 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


إهذاءم 


يسشرنى أن أهدى هذا العمّل إلى والدتسى» 
فسيح جناته جزاءً لهما على حُسن تربيتهما 
وتحفيزهم الدؤوب لى على السير قدما فى طريق 
العلم» رحمهما الله. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اب 


1 تقد 
سم الله الرحمن الرحيم 
وَهَا أُوتيتو من العلنو إلا وليك 
سووة الإسراء من الآية فر 
أدعوا الله أن يتقبل منى هذا العمل وان يُجزى كل من ساهم فى إتمامه عنى خيراء 
وأتوجه ومين آيات الشكر والتقدير لأسستاذى الفاضل 
الأستاذ الدكتور/ محمود رشيد حسربى أستاذ التراكيب النسجية بقسم الغزل 
والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية على ما قدمه لى من توجيه وبذل علمى 
خالص كان له الأثر البالغ فى إتمام الرسالة على هذا النحو؛ وأتوجه بالشكر والتقدير 
للدكتور/ حامد عبد الرؤوف عامر الأستاذ المساعد بقسم الغزل والنسيج والتريكو 
بكلية الفنون التطبيقية على تفضله بالإشراف وتقديم المساعدة والإرشاد. 
كما أتوجه بالشكر والتقدير للأساتذة الأفاضل أعضاء هيئة المناقشة والحكم 
الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين عويس السيد أستاذ متفرغ بكلية التربية ووكيل الكلية 
'” سابقا “» بجامعة المنصورة: والأستاذ الدكتور/ محمد عبد الله الجمل 
أستاذ التراكيب النسجية بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية وذلك 
لتفضلهما بقبول تقييم البحث المقدم. 
كما أتوجه بالشكر الخالص والعرفان ببالجميل للمرحوم 
المهتدس/ محمد محمود قاسم (المدير العام *” سابقا ** بشركة 
مصر حلوان للغزل والنسيج) الذى قدم لى الكثير من العون وبذل جهيدا 
خالصا ومخلصا فى إتمام الإجراءات العملية الخاصة بمرحلة تسج 
عينات البحث رحمه اش وطيب ثراه وجزاه عنى كثير الثثواب» كما 
أتوجه بالشكر والتقدير إلى المهندس/ حسين عبد الوهاب غنيم 
( رئيس قطاع النسيج بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج ) على 
دعمه: و مسائئته لى علؤال فترة الإجراءات العملية الخاصة بمرحلة 
نسج عينات البحتء كذلك أتوجه بالشكر والتقديسر إلى 
الأستاذ/عبد اللطيف الغمراوىء الأستاذ/ محمد الخضرى على 
مساعدتهم لى وتذليل العراقيل التي قابلتني أثناء إجراء التجارب العملية 
ويسعدنى فى هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر إلى الاخوة العاملين 
بصندوق دعم صناعة الغزل والنسيج بالإس كندرية كذلك اللاخوة 
العاملين بوحدة الطايع الخاص بالمعمل المركزى لبحوت التصميم 
والتحليل الإحصائى بمركز البحوث الزراعية. 
الدارس 
سعيد صيحى عيد الحميد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


و ىِ اك آله ب 


الموضوع رقم الصفحة 


-. 


ملدمة 
الباب الأول : الدراسات السابقة 
7 1111211 


١-١‏ أقمشة الشبيكة الحقبقية 


١-١-5‏ آليات التعاشق للتركيب البنائى لأنسجة الشبيكة الحقيقية 
1-1-؟ آيات تحريك خيويط السداء وج 0 
1 لإنت 


ج انسجة الشبيكة _الحقيقية 
١ 9-١‏ ل 
0 /" إسلوب الحركة المتزامنة للدوب السفلى و العلوى 
5-١-١‏ إسلوب نير الشبيكة المعدنى ( نصف درأة ) ذو الشقين الطوليين 
١‏ 4* إسلوب نير الشبيكة المعدنى( نصف درأة ) ذو الشقين الطوليين 
١‏ ه إسلوب الإبرة والإطار المنزلق 
5-9-١‏ آليات وأساليب نسج تركيب الشبيكة فى براسل الأقمشة 
لات 
1 الإسالات 
9-1 -» 
-١‏ 


١‏ آليات النسج باستخدام إسلوب السلسلة 
-؟ آليات النسج باستخدام الأسلاك ذات الحركة الترددية الأفقية والرأسية 
-" آليات النسج باستخدام الإسطوانة ذات الحركة الدائرية 
-؟ أجهزة ضبط الشد المؤثر_على_خبيوط السداء لأنسجة الشبيكة 
1١-‏ جهاز إحداث الرخو السالب الأداء 
١-"1-؟‏ أجهزة إحداث الرخو الموجبة الأداء 
"-9--١‏ جهاز الهزاز 
4-١‏ التصئيف العام لأنسجة الشيبكة الحقيقية 
١-4-١‏ الشبيكة الطردية 
5-4-١‏ الشبيكة العكسية 
"-4--5١‏ الشبيكة المنقورشة 
5-١‏ كواص الأقمشة 
١-5-١‏ قوة شد الأقمشة 
5-5-١‏ إستطالة الأقمشة 
"5-5-١‏ مقاومة الأقمشة للتمزق 
1--ه-4 سمك الأقمشة 


الموضوع رقم الصفحة 


آلباب الثانى:. التجارب العملية والإختبارات المعملية 
ارهن ١7‏ اناسع سرع مدنا 
؟-١٠‏ مواصفات الخيوط المستخدمة 
5-9 المواصفة العامة تماكينة النسيج المستخدمة 
؟-* متغيرات التركيب البنائى النسجى لعينات التجارب 
؟-4 خطوات إنتاج عينات التجارب 


؟-ه الاختبارات المعملية 

؟-ه-١‏ إختبارات الخيوط المستخدمة 
١-١-6-9‏ إختبارات نمر الخيوط 

لهم س١‏ إختبارات عدد برمات الخيوط 
9-ه-١-ثا‏ إختبارات قوة شد الخيوط وإستطالتها 
7-5-١‏ إختبارات عينات التجارب 

١-7-7‏ تحديد كثافة العدات 

؟-ه-75-؟ تحديد تشريب الخيط واللحمات 
؟-ه-75-" إختبارات قوة شد واستطالة الأقمشة 
١-ه-4-75‏ إختبارات مقاومة الأقمشة للتمزق 
1--ه-0-7 إختبار سمك الأقمشة 


الباب الثالث:- النتائج والمناقضشة 
10 2 ذالنادع1 
١‏ تأثير متغيرات البحث على قوة الشد فى إتجاه السداء 
١-1-«'‏ تأثير الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
5-1-9 تأثير نمر اللحمات 
*-1--7 تأثير التراكيب النسجية 
*-؟ تأثير متغيرات البحث على قوة الشد فى إتجاه اللحمة 
١-9-1‏ تأثير الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
73-9-7 تأثير نمر اللحمات 
5-9" تأثير التراكيب النسجية 
*-” تأثير متغيرات البحث على الإستطالة فى إتجاه السداء 
١-7-1‏ تأثير الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
5-0-9 تأثير نمر اللحمات 
1--*-” تأثير التراكيب النسجية * 


١١4م‎ 


١١مل‎ 
1١٠ 
1١١“ 
١؟5‎ 


14 
يفل 
يفيل 


الموضصوع 
*-4 تأثير متغيرات البحث على الإستطالة فى إتجاه اللحمة 


١-4-1‏ تأثير الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
5-4-1 تأثير نمر اللحمات 
4-1 -”# تأثير التراكيب النسجية 
0-1 تأثير متغيرات البحث على مقاومة 


١-9‏ تأثير الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
«-ه--؟ تأئير نمر اللحمات 
0-9" تأثير التراكيب النسجية 


١-5--*‏ تأثير الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
5-5-9 تأثير نمر اللحمات 

-5-" تأثير التراكيب النسجية 

7-٠‏ تأثير متغيرات البحث على سمك الأقمشة 
١-9-7‏ تأثير الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
5-9-7 تأثير نمر اللحمات 

“-/0-”7 تأثير التراكيب النسجية 

05 1 30 غناك 
ملخص البحث باللغة العربية 


ملخص البحث باللغة الإنجليزية 
المراجمع ع1 


'] نموذج يوضح طبيعة التركيب البناتى لأنسجة اللينو 

. : | والشبيكة 

آليات تحقيق النفس لأنسجة الشبيكة 
. :]| آليات تحقيق النفس لأنسجة الشبيكة بإستخدام إسلوب 
. .| الحركة المتزامنة للدوب السفلى والعلوى 


المظهر السطحى ونسق اللقى ونظام التحريك لأحد 
التصميمات المنفذة بإستخدام إسملوب نير الشبيكة 
. || المعدنى ذو الشقين الطوليين 
إسلوب الآبرة والإطار المنزاق 
ئ 
7 
10150 

إحداث الرخو السالب الأداء بإبمتخدام نير الشبيكة 
|| المعدنى دو العين الواحدة 
(18-1)...- | إحداث الرخو الموجب الاداء بإستخدام نير الشبيكة 

| المعدنى ذو الشق الطولى بإستخدام الشدادات 
).“(فعل الرخو الموجب بإستخدام نير الشبيكة المعدنى ذو 
... ]| الشقين الطوليين 
نموذج للمظهر السطحى لانسجة الشبيكة الطردية الى 
:] تحتوى على أقلام عرضية سادة ١1/١‏ 
نموذج المظهر السطحى لأنسجة الشبيكة العكسية ١/١‏ 
:|| بترتيب ١خيط‏ سداء متحرك: اخيط سداء ثابت 


3-24 كسد مجم إجم 
عمل حمسا احج أ كلم 


> 
2ه 


0 ج_- ج- اث 
0 5-2 جم ا 


ادر ال 


. 0 :0 “ماأيدل علينه الشكل 
يد 5 0 نه “- العرة) تمن 


“؛ : || نموذج.للمظهر السطحى لأنسجة الشبيكة العكسية التسى 


تحتوى على أقلام شبيكة متبادلة مع أقلام مبردية ؟/١‏ 


٠‏ <(141:] نموذج للمظهر السطحىء ونسق اللقى ونظام التحريك 
٠ . 2.4: 1‏ | لأقلام الشبيكة العكسية التى تنزاق على أرضية سادة 
8 المظهر السطحي لأحد تصميمات الشبيكة المنقوشة 


']| المنفذة بإسلوب نير الشبيكة المعدنى ذو الشق الطولى 


5 0 | بإستخدام أجهزة الدوبى 
.]| المظهر السطحى لأحد تصميمات الشبيكة المنقوشة 


المئفذة بإسلو ب نسيل الشبيكة المعدنى ذو الشفقين 


,"١ر0‏ | الطوليين بإستخدام أجهزة الدوبى 


المنظلهر السطحى لوجهى أحسد تصميمات الشبيكة 


بمج المنقوشة (شبيكة مدراس موسلين) المنفذة بإ تخدام 


أجهزة الجاكارد 
حد تصميمات الشسبيكة المنقوشة 
لينو بروكاد) المنفذة بإستخدام أجهزة الجاكارد 


1 ج6:4..:] التصور الهندسى لبيرس 26166 للتركيب البنائى 


النسجى السادة 1/١‏ المرد 


ا :| التصور الهندسى للتركيب البنائى النسجى السادة ١/١‏ 
0 : .ا" :| فى حالة تحقيق أعلى قيمة العظمى لسمك القماشس 
ْ :| المظهر الس طحى ونسق اللقى ونظام التحريك 


للتراكيب النسجية المستخدمة فى إنتاج عينات التجارب 
بإستخدام إسلوب الحركة المتزامنة للدوب الس فلى 
| والعلوى 

آليات تحقيق النفس لعينات التجارب السادة ١/١‏ 
1 بإستخدام إسلوب الحركة المتزامئنة للدوب السفلى 
والعلوى 

آليات تحقيق النفس لعينات التجارب الشبيكة 1/١‏ 
بإستخدام إسلوب الحركة المتزامفة للدوب السسفلى 


...]| والعلوى 
٠.‏ :| مسقط أفقى فى دليل الدراً المستخدم على ماكيئة النسيج 


:] مسقط أفقى فى دليل الدراً المعدل المستخدم على ماكينة 
ّ النسيج 


:| شكل توضيحى اعيئة التجارب المستخدمة فى إختبار 


:]التمزق 


ع 


: التصور الهندسى لتأثير زيادة الكخافة العددية للحمات 
2 بوحدة القياس حلى أنسجة الشبيكة 1/١‏ 


ٍّ 


00 0 1 خطوط الإنحدار الْتَى تو توضح | نه بين نمر اللحمات 
0 لعينات التجارب وقوة الشد فى اتجاه اداه لكل تركيب 


<5 


2-0 5-0 5 
هر تت 


9و5 0 خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحممات 
. | لعينات التجارب؛ وقوة الشد في اتجاء السداء لكل 
00 تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام /ا لحمات/سم 


م و لتى ضيح بين طو 1 
؛)". :|| لعينات التجارب؛ وقوة الشد فى اتجاه السداء لكل مسن 
ْ مر اللحمات لأنسجة اللدبيكة ا 0 


| لعينات التجارب» وقوة 0 اتجاه السداء لكل من 
نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام ‏ لحمات 


نكال 
ا 2 زر لتى تو توضح 3 ١‏ 
0 امات للعارسج وثوة شدي اتاء الحمة كل ١1١‏ 
' 3 توضبح . 
1 م لك ووم 0 ؟ 1١١‏ 
تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدا /ا لجماد” 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة 
لعينات التجارب؛ وقوة الشد فى اتجاه اللحمة لكل من أ ١١1‏ 
نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة 0 ؟ لحماتإسم 
خطوط الإنحدار التى تو توضدح 
اعيدات التجارب؛ وكُوة الشد فى اتجاء اللحمة لكل مسن ١1/‏ 
نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإسستخدا 
كه ط الإنحدار التى تو توضسح بين نمر 
لعينات التجارب؛ ومعدلات 0 96 فى اتجاه حل 
. | السداء لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام 
[١‏ #4لحمات 
: توضح العلاقة بين نمر 
لعينات التجارب» ومعدلات الاستطالة 9/ فى اتجساه ١ "١‏ 


52 السداء اكلم تركيب نسجى لأنسجة اله بيكة بإب تخدام 


خطوط الأنحدار التى توضح ا طول التثنبييفة 
لعينات التجارب؛ ومعدلات الاستطالة (90؟)فى اتجاءه 
السداء لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام 


8 :| لعيئات التجارب» ومعدلات الاستطالة (6؟) فى اتجاه 
السداء لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإس تخدام 


0 2 2 00 30 عر" 0 
0 لعينات ا ات الاستطالة ا فى اتجاه 
ْ 1 اللحمة لكل تركيت سبي لأاسجة الشركة باممتكداء 


3( '' ]| لعينات التجارب؛ ومعدلات الاستطالة )96( فى اتجساه 

|] اللحمة لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام 
0 :| لالحمات 

من 3 خطوط الإنحدار التى توضصح العلاقة بين طول التشييفة 

5 [لعينات التجارب ؛ ومعدلات الاستطالة )2( فى اتجاه 

:| اللحمة لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإ+م تخدام 

3 لحماتإسم 

“.1 . .| خطوط الإنحدار التى توضبح العلاقة بين طول التشييفة 

| لعينات التجارب ؛ ومعدلات الاستطالة (90؟) فى اتجاه 

3 اللحمة لكل من نمر اللحمات لأنسسجة الشبيكة بإستخدام 
/الحمات 

خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمسات 

لعينات التجارب؛ ومقاومة التمزق فى اتجاه السداء لكك 

تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام 4 لحمات/سم 


خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات 
لعينات التجارب؛ ومقاومة التمزق فى اتجاهه السداء 
لكل تركيب نس جى لأنسجة الشبيكة بإس تخدام 


٠... .,:‏ لا خطوط الإنحدار التى توضح العلافة بين طول التشييفة 
4 1 000 لعينات التجارب» ومقاومة التمزق فى اتجاه السداء لكك 

. | من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام #لحمات 

خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة 
:'[ لعينات التجارب» ومقاومة التمزق فى اتجاه السداء لكك 

| من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام /الحمات/سم 


3 خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحممات 


'. | خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التثسييفة 


0 ا 


خطوط الإنحدار' التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات 


:: :] لعينات التجارب» ومقاومة التمزق فى اتجاه اللحمة لكلك 


تركيب ذ لأنسجة الشبيكة باستخدام ؛لحمات 


]أ لعيئات التجارب» ومقاومة التمزق فى اتجاه اللحمة لكك 
]| تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام /الحمات|/سم 


لعيئنات التجارب » ومقاومة التمزق فى اتجاه اللحمة 
لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإس تخدام 
3 #لحمات/سم 
:"| خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة 
لعينات التجارب » ومقاومة التمزق فى اتجاه اللحممة 


.... .| لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإس تخدام 


/الحماتإسم 
| خطوط الإنحدار الثتى توضح العلاقة بين نمر اللحمات 
. || لعينات التجارب؛: وسمك القماش لكل تركيب نسجى 
“|| لأنسجة الشبيكة بإستخدام 4 لحمات/سم 
. | خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات 
.' ]| لعينات التجارب»: وسمك القماش لكل تركيب نسجى 
.]| لأنسجة الشبيكة بإستخدام / لحمات/|سم 
التصور الهندسى للتركيب البنائى النسجي الشبيكة ١/١‏ 
التصور الهندسى لتقوس التشييفة تأثرا بمعدل إنكماش 
القماش؛ و إنضغاض طرفيها بموضعي التعاشق لاسفل 


' | خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة 


١‏ لعينات التجارب » وسمك القماش لكل من نمر اللحمات 
لأنسجة الشبيكة بإستخدام 4 لحمات/سم 


خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة 
| لعينات التجارب ٠»‏ وسمك القماش لكل من نمر اللحمات 
| لأنسجة الشبيكة بإستخدام /ا لحمات/سم 2 


ا 


الما 


كما 


فلمل 


11 


رن 


)...| خواص الخيوط وا 


3 
0 9 


التجارب 


المساهمة(182) بين نمرة اللحمة لعيئات التجارب الشبيكة 


:| معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط(10) ونسبة 


]| المساهمة(2) بين نمرة اللحمة لعينات التجارب الشبيكة 
:]| ومعدلات قوة الشد فى اتجاه السداء بإستخدام /الحمات 
:[ معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط(1) ونسبة 
| المساهمة(”) بين طول التشبيفة لعينات التجارب 
0 الشبيكة ومعدلات قوة الشد فى اتجاه السداء بإب تخدام 
#لحمات سم 
:| معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط(]1) ونسبة 
.]| المساهمة(87) بين طول التشييفة لعينات التجارب 


.. . :ءةط-مْبْمْإ الشبيكة ومعدلات قوة الشد فى اتجاه السداء بإستخدام 
72:01 لالحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط(1) ونسبة 
المساهمة(182) بين نمرة اللحمة لعينات التجارب الشبيكة 


معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط(؟1) ونسبة 
المساهمة(12) بين نمرة اللحمة لعينات التجارب الشبيكة 


...:] ومعدلات قوة الشد فى اتجاه اللحمة بإستخدام /الحمات 


لسم 
معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط(10) ونسبة 


| المساهمة(87) بين طول التشييفة لعينات التجارب 


5 الشبيكة ومعدلات قوة الشد فى اتجاه اللحمة بإستخدام 
؛لحمات/؛ 

|| معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط(10) ونسبة 

:أ المساهمة(1) بين طول التشبيفة لعينات التجارب 

:]| الشبيكة ومعدلات قوة الشد فى اتجاه اللحمة بإستخدام 

ا /الحمات/سم 


200 1 معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط ا ونسبة 
5 *] المساهمة (127) بين نمرة اللحمة لعينات التجارب الشبيكة 
4:] ومعدلات الإستطالة (0؟) فى اتجاه السداء بإستخدام 


٠‏ ,0 .-4:] معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (5) ونسبة 
:| المساهمة (187) بين نمرة اللحمة لعينات التجارب الشبيكة 


:*] ومعدلات الإستطالة (76) فى اتجاه السداء بإستخدام 


... :- ]| معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (18) ونسبة 
المساهمة (87) بين طول التشييفة لعينات التجارب |" 


ألم الاتالرا 


الشبيكة ومعدلات الإستطالة (؟) فى اتجاه السداء |1 


0 بإستخدام 4لحماتإسم 

|[ معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (12) ونسبة 
المساهمة (0) بين طول التثشسييفة لعينات التجارب 
الشبيكة ومعدلات الإستطالة (6؟) فى اتجاه السداء 


0 ] معائلة خط الإتحدار البسيط ومعامل الإرتباط (00) وقسة 


| المساهمة (182) بين نمرة اللحمة لعينات التجارب الشبيكة 
ومعدلات الإستطالة )59( فى اتجأه اللحمة بإسمتخسدام 
معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (18) ونسبة 
المساهمة (167) بين نمرة اللحمة لعينات التجارب الشبيكة 
ومعدلات الإستطالة )34( فى اتجاه اللحمة باستخدام 


الما 

' | معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (10) ونسبة 
...]| المساهمة (82) بين طول التشييفة لعينات التجارب 
الشبيكة ومعدلات الإستطالة (؟)إفى اتجاه اللحمسة 


5008 


:. | معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (10) ونسبة |.,؛ 


«ت/9) .م المساهمة (82) بين طول التشييفة لعينات التجارب 
0 الشبيكة ومعدلات الإستطالة (؟)أفى اتجاه اللحمة 


:| معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (10) ونسبة 


١ المساهمة (82) بين نمرة اللحمة لعينات التجارب الشبيكة‎ |. ١ 
ومعدلات مقاومة التمز ق فى اتجاه السداء بإستخدام‎ 
؛لحمات/:‎ 

معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (18) ونسبة 
المساهمة (182) بين نمرة اللحمة لعينات التجارب الشبيكة 


.| ومعدلات مقاومة التمزق فى اتجاه السداء بإستخدام 


٠‏ :.: | معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الآرتباط [12) ونسبة 
المساهمة (62) بين طول التشبيفة لعينات التجارب 


,0 .| الشبيكة ومعدلات مقاومة التمزق فى اتجاه السداء 


.2 + اب+ت..| معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (10) ونسبة 


المساهمة (12) بين طول التشييفة لعينات التجسارب 
| الشبيكة ومعدلات مقاومة التمزق فى اتجاه السداء 
باستخدام لالحمات 


1 نتائج اختبار مقاومة التمزق فى اتجاه السداء  ١|‏ 


٠ +‏ :| معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (10) ونسبة 


المساهمة (112) بين نمرة اللحمة لعينات التجارب الشبيكة 
ومعسدلات مقاومة التمزق فى اتجاه اللحمة 


معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (80) ونسبة 
المساهمة (112) بين نمرة اللحمة لعينات التجارب الشبيكة 


معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (10) ونسبة 
المساهمة (182) بين طول التشييفة لعينات التجارب 
الشبيكة ومعدلات مقاومة التمزق ف اتجاه اللحمة 


معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (10) ونسبة 
المساهمة (82) بين طول التشييفة لعينات التجارب 
: الشبيكة ومعدلات مقاومة التمزق فى اتجاه اللحمة 


كاه 


7 


نتائج اختبار مقاومة التمزق فى اتجاه اللحمة [ 


'.' .[معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (10) ونسبة 


المساهمة (87) بين نمرة اللحمة لعينات التجارب وسمك 
القماش لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبي كة بإستخدام 


معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (16) ونسبة 
المساهمة (7) بين نمرة اللحمة لعينات التجارب وسمك 
القماش لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبي كة بإستخدام 


:]| معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (1) ونسبة 
٠4‏ | المساهمة (*1) بين طول التشييفة لعينات التجارب» 
3: ]| وسمك القماش لكل من نمر اللحمات لأنس جة الشبيكة 


|| معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (10) ونسبة 
المساهمة (*1) بين طول التشييفة لعينات التجارب» 
وسمك القماش لكل من نمر اللحمات لألسجة الشبيكة 


. المقدمة 


يعد التركيب البنائى للتقمشة المنسوجة من أهم العوامل التسى تؤثكر فى 
خواصصلها الطبيعية والميكانيكية» وترتبط تلك الخواص بطبيعة الإس تخدام 
النهائى للمنسوج مع تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من هذه الخواصء؛ وقد 
تطورت التقنية المستخدمة بهدف الوصول إلى أعلى معدلات الجودة مع تقليل 
تكاليف الإنتاج لتحقيق المتطلبات الإقتصادية لتشغيلهاء مما ترتب عليه ل هور 
إتفاقية الجات وإنيثق متها مفهوم الجودة الشاملة وهى مما لا شك فيه نقطه 
تحول مؤثرة فى إقتصاديات العالم ومنها دعوة إلى البقاء للثأصلح من حيث 
الجودة والسعر المنافس» مما يدفعنا ويحفزنا على تطوير فعالية أساليب الإنتاج 
النسجية والوقوف على أيعادها الفنية والتقنية بدقة منتاهية لتحسين خوراص 
منتجاتها وتحقيق التواجد الفعال فى مجال المنافسة العالمية» وجدير ب بالذكر إن 
البحث يهدف إلى عمل دراسة تحليلية لخواص وأساليب إنتاج أقمشة الشبيكة 
الحقيقية والتى تمثل جذورها قطاع هام من قطاعات الإنتاج النسجى على 
المستويين الأكاديمى والإقتصادى الصناعى حيث تنفرد أنسجة الشبيكة الحقيقية 
عن سائر الأنسجة المعتادة ( السادة» المبردء الأطلس ) بطبيعة التركيب البنائى 
النسجى المتمتل فى آلية حركة خيوط السداء حيث تسنزلق خيوط السداء 
المتحركة حول الثايتة والذى يُضفى على الأقمشة نوعاً من التماسك الشديد بين 
عناصر بنائها وتحقيق صعوبة فى الانزلاق والتنسيل لخيوط ها تحت تأثير 
الإجهادات المتتوعة متل الشد والتمزق والإحتكاك» يالإضافة إللى ما يحققه 
الإنزلاق من أبعاد جمالية يمكن الإستفادة منها فى الإخراج الفنى للأقمشة: 
كذلك تتمين أقمشة الشبيكة بخاصية التثقيب وخفة الوزن» مما يجعلها موضسع 
الدراسة وإلتحليل للوقوف والتحكم فى معدلات خواصها وكذا لأفضل أساليب 
تحليلهاء وتعد أقمشة الشبيكة الحقيقية ذات أهمية كبرى نظرا لإس تخدامها فى 
المجالات المتئوعة كالإستخدامات الصناعية والمفروشات والملابسء» بالإضافة 
إلى الأبعاد الفنية والجمالية التى تتفرد بها مما يتيح مجالاً أوسع للاستفادة منها 
فى مجال التصميم وكذا إستخدام تصميمات نسجية جمالية غير نمطية بصورة 
مباشرةء وتكمن أهمية البحث فى تغطيه جانب هام من الدراسة البحثية 
والعملية مُغيب على المستوى المحلى تحو تلك النوعية الخاصة من الأقمشة 
بالإضافة لإمكانية تقديحم بعض الحلول للعديد من المشكلات المطروحة 
لإستخدامات الأقمشة ومتطلبات أدائها فى المجالات المتنوعة؛ لذا كان الهدف 
من البحث المقدم هو الدراسة التجريبية والتحليلية لتأثير عناصر التركيب 
البنائى النسجي على خواص أقمشة الشبيكة الحقيقية المتمتلة فى قوة الشد 
الاستطالة» ومقاومة التمزق»ء والسمك وكذا تفويم تأتثير متغيرات التركيب 
البنائى النسجي على خواصهاء ومقارتتها بيعض الأنسجة العيارية الأخرى 
( السادة 0 السادة الممتد رأسيا ”7/7 )» بالإضافة إلى تحديد وتوصيسف 
آليات التشغيل المعاصرة لإنتاجج تلك التوعية من الأقمشة 


هذا وكانت المتغييوات الوئيسية للتركيب الينائى النسبجي التى قام 


الدارس بالتحكم ذي معدلاتها لمراسة تتأثيرهآ على خواص الأقمشة كما 
إبيألى :- 


١‏ - الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس بإستخدام ( ؟ » /ا ) لحمة / سمح. 


* - تمر اللحمات المس تخدمة والتى تمثلت فى النمر الآتية دنير 
(٠6١ع٠:"”ء )55٠‏ فى حين كانت نمرة خيوط السداء المستخدمة دثير 
): 500 

* - التراكيب النسجية وتركزت فى التراكيب العيارية السادة »1/١‏ 
السادة الممتدة رأسيا ”7/7» كذلك التر اكيب النسجية الشييكة 
23/١(‏ "لء "/" )ء وقد تم اختيار خيوط البولى بروبلين المستمرة 
(105لة 1824م هلة"1 كناهسحساغده)) ذات البرم فى اتجاه () لما لهدذه 
الخامة من خواص يمكن الاستفادة منها فى التغلب على صعوبات إنتاج أقمشة 
الشبيكة الحقيقية» بالإضافة لأهميتها فى التوظيف لبعض الإستخدامات 
الصناعية. 
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ه أقمشة الشبيكة الحقيقية (طبيعة وآلية التعاشق للتركيب البنائى لأنسجة 
الشبيكة» بالإضافة لآليات تحريك خيوط السداء وفتح النفس). 

ه الأساليب التطبيقية المستخدمة فى إنتاج أنسجة الشبيكة وآليات تشغيلها. 

ه أجهزة ضببط الشد المؤثر على خيوط السداء لأنسجة الشبيكة الحقيقية. 

ه التصنيف العام لأنسجة الشبيكة الحقيقية. 

ه تأثير عناصر التركيب البنائى النسجى على خواص الأقمشة المتتجة. 


[األعاب الثاآقيى 

يشتمل على الإجراءات والتجارب العملية والمعملية التى تم تنفيذها 
لتحقيق أهداف البحث 0 
مواصفات الخيوط المستخدمة لكل من السداء واللحمة. 

المواصفة العامة لماكينة النسيج المستخدمة. 

متغيرات التركيب الينائى النسجى لعينات التجارب. 

خطوات إتتاج عينات التجارب. 

الإختيارات المعملية. 


لم لا لط ) نا 


ويتضمن عرض وتحليل ومناقشة نتائج الإختيارات المعملية للتجارب العملية والمتعلقفة 
بخواص القماش ( قوة الشد والاستطالة» ومقاومة التمزق والسمك).؛ وكذا التحليل 
الإحصائى وصياغة معادلات الانحدار البسيط ومعادلات الانحدار المتعدد المرحلى الخطسى 
”” 6و1 بومةغ5 ““ لأقمشة الشبيكة الحقيقة ( ١1/١‏ ؟/؟: "/" ) تبعاً لمتغيرات البحث. 
وكات أهم النتائج التى توصل إليها الدارس من خلال مناقشة نتائج البحث هى:- 


ه إزدادت معدلات قؤة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة الحقيقية تأثرأ بزيادة الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياسء بينما إنخفضت معدلاتها تأثرا بزيادة كل من نمر اللحمات و 
طول التشييفة؛ كذلك حققت أنسجة الشبيكة ١/١‏ أعلى معدلات الزيادة فى قوة الشد فى إتجاه 
السداء» وحقق متوسط معدلاتها زيادة مقدارها 51,١؟6؟‏ عن متوسط المعدلات التى حققتها 
أنسجة السادة .١/١‏ 

© ؟61/4.4/؟ من التغير فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة ساهم فى 
تحقيقها تداخل فعل متغيرات التركيب البنائى النسجى المتمثلة فى( الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس - نمر اللحمات - معدلات أطو ال التشييفات لأنسجة الشبيكة )» حيث كانت 
معدلات الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس أعلى عناصر التركيب البنائى النسجى إسهاماً 
فى تغير معدلات قوة الشد (بنسبة 054,15,؟) يليها معدلات أطوال التشييفات 
(بنسبة "1١,517‏ 96) ثم سمك اللحمات (بنسبة .)961١,517‏ 

ه إزدادت معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة الحقيقية تأثرأ بزيادة كل من 
الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونئمر اللحمات» بينما إنخفضت معدلاتها تأثرا بزيادة 
طول التشبيفة؛ كذلك حققت أنسجة الشبيكة ١/١‏ أعلى معدلات الزيادة فى الإستطالة فى إتجله 
السداء» وحقق متوسط معدلاتها زيادة مقدارها 611,61؟ عن متوسط المعدلات التى حققتها 
أنسجة السادة .١/١‏ 

864,١17 ©‏ من التغير فى معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة ساهم فى 
تحقيقها تداخل فعل متغيرات التركيب البئائى النسجى؛ حيث كانت معدلات أطوال التشييفات 
أعلى عناصر التركيب البنائى النسجى إسهاماً فى تغير معدلات الإستطالة (بنسبة 4,15 904) 
يليها معدلات سمك اللحمات (بنسبة ١١,4؟0/)‏ ثم الكثافة العددية للحمات بوح دة القياس 
(بنسبة 0,419 .)901١‏ 


ه إنخفضت معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة الحقيقية تأثرأ بزيادة 
كل من الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» نمر اللحمات: طول التشييفةء كذلك حققفت 
أنسجة الشبيكة ١/١‏ أعلى معدلات الزيادة في مقاومة التمزق فى إتجاه السداء؛ وحقق متوسط 
معدلاتها زيادة مقدارها 90٠١,١1‏ عن متوسط المعدلات التى حققتها أنسجة السادة .١/١‏ 


ه 85,1 من التغير فى معدلات سمك أنسجة الشبيكة الحقيقية ساهم في تحقيقها تداخل 
فعل متغيرات التركيب البنائى النسجى» حيث كانت معدلات سمك اللحمات أعلى عناصر 
التركيب البنائى النسجى إسهاما فى تغير معدلات السمك (بنسبة )7051,1١1‏ يليها معدلات 
أطوال التشييفات (بنسبة 5,47؟ 960) شم الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
(بنسبة .)9761١١,117‏ 


الدراسات  .--11‏ بكة 
12357177 116121111 آ[ 


أقمشة الشبيكة الحقيقية 

الأساليب التطبيقية وآليات تشغيلها لإنتاج أنسجة الشبيكة الحقيقية 
أجهزة ضبط الشد المؤثر على خيوط السداء لأنسجة الشبيكة الحقيقية 
التصنيف العام لأنسجة الشبيكة الحقيقية 

خواص الأقمشنة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١-١‏ أقمشة الشبيكة الحقيقية 


ه قرر كل من نورما 2مهم2]0؟'') و فيليس 5ذاآبيط92'') أن الستركيب البنائى لأنسجة 
الشبيكة الحقيقية يختلف عن أى تركيب نسجى آخر حيث تتكون خيوط السداء من مجموعتين 
أحدهما مجموعة الخيوط المتحركة 2155لا 0705560) و الأخرى مجموعة الخيوط الثابتة 
15 50210120 و تختلف نسب ترتيب الخيو ط المتحركة إلى الثابتة طبقا لمتطلبات 
التركيب البنائى النسجى و الإستخدام النهائى له» مع ملاحظة ضرورة تطريح كل مجموعة من 
الخيوط المتحركة (سواء كانت خيط واحد أو أكثر) مع خيوط السداء الثابتة التى تنزلق حولها 
(سواء كانت خيط واحد أو أكثر) بباب واحد من أبواب مشط النسيج؛ ويتم فعل الإنزلاق بأن 
ينزلق خيط السداء المتحرك من أحد جانبي خيط السداء الثابت للجانب الآخر وقد أشار 
بلينوف 7811009" إلى أن هذا التأثير يشبه تأثير محاكاة فعل الزوى للخيوط؛ وذهب 
جروسيكى 11و60" إلى ضرورة معالجة خيوط السداء بإجراء عملية تزييت لها 
أو إضافة جهاز لاسطوانة الرعاش بهدف معادلة الشحئات الكهربية المتكونة على الخيوط» 
نظرا لزيادة معدلات الاحتكاك أثناء عملية النسيج بين الخيوط المتحركة والثابتة وخاصة عند 
استخدام خيوط ذات حساسية عالية للكهرباء الإستاتيكية» وقد أجمع كل من 
جروسيكى 4ل 176:0516') و جوليس وع710:1؟')ى مارجورى :921122[0:9' ') أن أقمشة 
الشبيكة.الدقيقية تتميز فى أغلب مناحى إنتاجها بإستثناء البعض الخاص منها بخفة الوزن 
والتثقيب و بدرجات الثبات العالية في التقاطعات النسجية بين خيوط السداء (المتحركة 2 
الثابتة) بالإضافة إلى التأثير الجمالى الناتج على سطح المنسوج من إنزلاق خيوط السداء 
المتحركة حول الثابتة ( تأثير يشبه الزجزاج ) مما يضفى أبعاد جمالية على أقمشة الشبيكة 
الحقيقية بالإضافة إلى الملمس الرقيق وخاصة إذا استخدم فى نسجها الحرير الطبيعى. 

ه أشار جوربمان سهددطم000') إلى أن العديد من الخامات النسجية تستخدم فى إنتساج 
أقمشة الشبيكة الحقيقية فتستخدم الخيوط المغزولة 3/8135 501482 مثل ( القطن - الفسكوز 
الصناعي غير المستمر - الكتان - مخلوط بولى استر/ قطن ) أو الخيوط المسستمرة 
5 ل 0011111110115) مثل ( الحرير الطبيعى ‏ النايلون .. البولى استر - الخيوط 
الزجاجية - الرايون ......الخ) أو خيوط يتميز التركيب البنائى لها بالجمع بين الشعيرات 
المستمرة و المغزولة فى خيط واحد مثل الخيوط المحورية 25«هلآ 0176© أو الخيوط النائجة 
من وجود خيط محورى مستقيم يتم لف خيط آخر حوله 9/3315 90187 وقد قرر كل من 
جوريمان اسوتططرو7 "اق جروسيكى 1ل96051'') أنه يجب أن تكون الخيوط المغزولة 
والمستخدمة في إنتاج أقمشة الشبيكة الحقيقية ( وخاصة إذا استخدمت كخيوط سداء ) ذات 
معدل تشعير منخفض على سطحها الخارجى ومن ثم يجب غزلها من شعيرات متوسط طولها 
أكبير من متوسط طول شعيرات الخيوط المستخدمة فى نسج الأقمشة العادية» بالإضافة إلى 
استخدام أس برم عالى لها نظرا للإجهادات العالية التي تتعرض لها خيوط السداء أثناء النسيج 
بالإضافة إلى استخدام أس برم عالى لهاء وأشار كل من بلينسوف 811008 "أو جوربمان 
سعسرطءره ١‏ 'أو فيليس 1115نرط72'') أن أقمشة للشبيكة الحقيقية يلب إس تخدامها في 
(الستائر . القمصان -. البلوزات ...0 ...ألخ) بالإضافة إلى الاس تخدامات الصناعية 
الأخرى مثل (الفلاتر - المناخل - الطبقة الخلفية للسجاد علعهط 05ناء4). 


١-1-5‏ آليات التعاشق للتركيب البنائى لأنسجة الشبيكة_الحقيقية 

ذهب واتسون 50 ج77 أن مصطلح (02310312) يُطلق على أنسجة 
الشبيكة الحقيقية وهو الأقل شيوغا فى الإس تخدام من مصطلح الليئنوق 
(0«عآ)الذى يُطلق أيضا على أنسجة الشبيكة الحقيقية» كذلك ذهب نسبت 
مع ج1وة921 ') أن هناك تباين فى التوصيف العلمى لإستخدام كل منهماء حيت 
يطلق مصطلح (22026©) على أنسجة الشبيكة الحقيقية التسى يستخدم فى 
إنتاجها إسطوانتين لخيوط السداءءأحدهما لخيوط السداء المتحركة: والأخري 
لخيوط السداء الثابتة» بينما يطلق مصطلح اللين و (1.620 )على أنسجة الشبيكة 
الحقيقية التى يستخدم فى إنتاجها إسطوانة واحدة لخيوط السداء المتحركة 
والثابتة» وأشار جروسيكى 14ن1ؤوهع 27 أن أنسجة الشبيكة التى تعتمد فى 
مظهرها السطحى على إيراز شكل الزجزجة تأثرا ب إنزلاق خيوط السداء 
المتحركة حول خيوط السداء الثابتة مكونة التأثير الشبكى يطلق عليها (+77»4 ) 
» بينما يطلق مصطلح اللين و (1/680) على أنسجة الشبيكة الدقيقية التى يكون 
فيها تأثير التثقيب المتكون على سطح المنسوج أكثر وضوحاء بيئما يقل بها 
وضوح فعل الإنزلاق. 

ه تنحصر ألية الأداء للتركيب البنائى النسجى لأقمشة الشبيكة الحقيقية فى عملية الإنزلاق 
والتتقيب ومقاومة الإتزلاق للحمات؛ وكذلك مقاومة التنسيل لخيوط السداء يوضح الش كلان 
(4,8) بالرسم التوضيحى )١-1(‏ قطاعى سداء لحدفتين متتاليتين حيث يتم لقى خيط السداء 
المتحرك على يمين خيط السداء الثابت ويلاحظ فى شكل(4) إنزلاق خيط السداء المتحصوك 
اسفل خيط السداء الثابت من الجائب الأيمن للجائنب الأيسر محدثا فعل الإنزلاق وهو ما 
يحاكى فعل ١/١‏ برمة من برمات الزوى ثم يرتفع خيط السداء المتحرك لأعلى مكونآ 
الطبقة العلوى للنفس ليتم قذف اللحمة رقم )١(‏ شكلى (6,2)» ويُلاحظ في شكل (8) 
إنزلاق خيط السداء المتحرك اسفل خيط السداء الثابت من الجانب الأيسر للجانب الأيمن» ثسم 
يرتفع لأعلى فيتم قذف اللحمة رقم )١(‏ شكلى (0,62) وذنك بإستخدام الدوب السفلى لأنسجة 
اللينو السادة 0«ع.آ 21818 شكل (0) و لأنسجة الشبيكة الحقيقية ©#6داة© شكل (1)» إلا إنه 
يلاحظ أن الاختلاف الواضح بين مظهرية التركيبين إنما يرجع لاختداف معدلات التفريب 
'التقلص" بين الخيوط السداء المتحركة والثابتة لأنسجة الشفبيكة الحقيقية 212 © نتيجة 
استخدام اسطوانتى سداء واحدة» أحدهما لخيوط السداء المتحركة و تقع تحت تأثير شدد 
خفيف فتحدث تأثير شكل الزجزاج على سطع المسوج لمجموعة واحدة من الخيبوط وهتى 
الخيوط المتحركة» بينما تكون الخيوط الثابتة مستقيمة تحت تأثير الشدد العالى الواقع علسى 
اسطوانة الخيوط الثابتة» بينما تتساوى معدلات التشريب بين الخيوط السداء المتحركة 
والثابتة لأنسجة اللينو 1600 لإستخدام اسطوانة سداء واحدة؛ وتتحقق هيئة الزجزجة لكلا 
من الخيوط المتحركة و الثابتة» وأضاف جروسيكى 1عل1وه0:'' أن إتجاه إنزلاق خيط 
السداء المتحرك حول خيط السداء الثابت بإسلوب عكسي استثادا لإأسلوب اللقى يؤدى 
لإختلاف المظهر السطحى لأنسجة اللينو و الشبيكة» حيث يوضح شكلى ("1,1) بالرسم 
التوضيحى (١--1١)إختلاف‏ المظهر السطحى لأنسجة اللينو السادة 6560بكظآا 5131 وأنسجة 


6 / 2 7 
١‏ 6 6 60 1 لى 
بمتصجو مووود سيوج رمج جر عبار لع اسع ل كد مده 
ٍْ 1 2 9 3 م 3 35 
١‏ 0 8 مم 


شكل )١-١(‏ 
نموذج يوضح طبيعة التركيب البنائى لأنسجة اللينو والشبيكة 


الشبيكة الحقيقية 8112© عن المظهر السطحى لهما والموضح بشكلى (5,©) على الترتيب» 
حيث ينزلق خيط السداء المتحرك الأول فى إتجاه اليسارء بينما ينزلق خيط السداء المتصرك 
الثانى فى إتجاه اليمين شكلى (”3,1) » ويوضح شكل ( 2)) قطاع عرض في اللحمسات 
لأنسجة اللينو السادة الموضحة بشكل (3) يوضح إنزلاق خيط السداء المتحرك فى إتجاه 
اليسار أعلى خيط السداء الثابت ومروره أسفل اللحمات؛ وذلك بإستخدام الدوب السفلى . 


هِ ما سبق يتضح أنه فى حالة استخدام الدوب السفلى تنزلق خيوط السداء المتحركة 
اسفل خيوط السداء الثابت» كذلك تكون 2خيوط المنداء المتحركة الطبقة العلوى للنفس بينما 
يلاحظ في شكل (1) إسلوب إنزلاق خيوط السداء المتحركة بإستخدام الدوب العلوى حيث 
تنزلق خيوط السداء المتحركة أعلى خيوط السداء الثابتة كذلك تكون خيوط السداء المتحركة 
الفخذ السفلى للنفس كما يوضح شكلى ([,11)»ء ويوضح شكل (١1-؟)‏ المظهر السطحى 
لأنسجة الشبيكة الحقيقية (©:72112))» كذلك يوضح قطاع اللحمات زيادة مع دلات التقلص 
لخيوط السداء المتحركة(4) عن المعدلات المناظرة لها لخيوط السداء الثابتة(8) نتيجة 
استخدام اسطوانتى سداءء كذلك يوضح شكل (1-") المظهر السطحى لأنسجة اللينو السادة 
(20عكآ متخاط). 


60 قرر جروسيكى نمك نوو سق( )١‏ أنه يجب استخدام آلية خاصة فى رفع 
خيط السداء المتحرك لأعلى يتيح له سهولة الإنزلاق حول خيط السداء الثنابت 
من أحد الجانبين للجانب الآخر لذا يتم التحكم في خيط السداء المتحصصرك من 
خلال درأتى رفع يحركان بينهما نيرة الدوب يتم لقى خيط السداء المتحرك بها 
ويتم امرار خيط السداء الثابت بين درأتى الرفع» ويوضح الشكلان (4.8) 
بالرسم التوضيحى )5-١(‏ نموذج لنوعى النفس اللازم تكوينهما لإنتاج أقمشة 
الشبيكة الحقيقية ©#داج ©6» وأنسجة الليئو 1.©61:20 بإستخدام الدوب السفلى» 
حيث يتم لقى خيط السداء يسار خيط السداء الثابت وتنحصر آلية النسج فى 
تحقيق أنواح النفس التالية أثناء عملية النسيج على الترتيب:- 

© نفس مفتوح ل5 دعم‎ -١ 
يتم رفع درأة الرفع(١) يسار كلا من‎ )4-١( شكل ل بالرسم التوضيحى‎ 
خيطى السداء الثابت والمتحرك فيرتفع خيط السداء المتحرك لأعلى مكونا‎ 
النفس المفتو ح.‎ 

؟- نفس الشبيكة ‏ 0عط5 0»ء5وهم© 7" 
شكل 8 بالرسم التوضيحى )4-١(‏ ويتم رفع درأة الرفع(؟) يمين كلا من خيطى السداء 
الثابت والمتحرك فينزلق خيط السداء المتحرك اسفل خيط السداء الثابت ويئتقل من الجائب 
الأيسر للجانب الأيمن حول خيط السداء الثابت و يرتفع خيط السداء المتحرك لأعلى مكونا 


شكل (5-1) 


شكل 3-١(‏ ) 
المظهر السطحى للينو ١/١‏ 


8 


٠ 


تتتوع الأساليب التطبيقية المستخدمة فى إنتاج أقمشة الشبيكة الحقيقية» وقد قتم 
ترتيب هذه الأساليب حسب أهميتها تنازليا كما يلي:- 
١‏ - إسلوب نير الشبيكة المعدئى ( النصف درأة ) ذو العين الواحدة. 
؟ - إسلوب الحركة المتزامنة للدوب السفلى والعلوى 
- إسلوب نير الشبيكة المعدنى ( النصف درأة ) ذو الشق الطولى. 
- إسلوب نير الشبيكة المعدنى ( النصف درأة ) ذو الشقين الطوليين. 
ه- إسلوب الئير والإطار المنزلق. 
كذلك يتم استخدام نفس إسلوب. إنتاج الأنسجة الشبيكة الحقيقية #فى إنتتاجح 
البراسل (برسل التحبيس لمنع تنسيل خيوط السداء) فى الأقمشة قمشة النسجية 
بعدة أساليب لذا وجب التنويه عنها:- 
لك ا ل ايه الشبيكة فى براسل الأقمشة 


١‏ ) اليا ات النسج بإستخدام إسلوب السلسلة 
(ب) ب) آلد ت النسج بإستخدام الأسلاك ذات الحركة الترددية الأفقية والرأسية 
(ج( آل ات النسج بإستخدام الأسطوانة ذات الحركة الدائرية 


لذ د أن““ ذ3 0 


7 213 7111 درتدمل اعع51 11512 


كه قرر واتسون وم “)أن هذا الإسلوب يستخدم أساسا فى تنفيذ أقمشة اللينو السادة 
”00عط توام“ المستخدمة فى الأغراض الصناعية كذلك ينجح استخدام هذا الإسلوب فى 
إنتاج أقمشة تحتوى على أقلام منفذة بإسلوب الشبيكة الحقيقية '281026)“ و يوضح شكل 
(0-1) نيرة الدوب المستخدمة تحتوى على عين فى أعلاها كذلك نيرتى درأتى الرفم 
(112 ,1)حيث تتكون كل نيرة من شريحتين من الصلب ملتحمتين فى نقطة الالتحصام (78) 
لتمنع سقوط ئيرة الدوب (02) ويتم تركيب نير درأتى الرفع فى سيخين أحدهما علوى والأخو 
سفلى من خلال الفتحات (4) كذلك يتم تركيب نير الدوب فى سيخين عرضين (يمتدا بععسوضص 
ماكينة النسيج) من خلال الفتحتين السفليتين (1)على أن يتم تركيب سوستين بكل سيخ ويثبتا 
من اسفل بالعارضة السفلية لماكينة النسيج والهدف منها تأكيد هبوط نيرة الدوب لأسفل 
' دوب سفلى "؛ حيث يتم إمرار خيط السداء المتحرك بعين نيرة الدوب (1) بينما يتم إموار 
خيط السداء الثابت بين درأتى الرفع ( 112 ,851 ) ومن ثم فإنه عند رفع أيا من الدرأتين يتم 
رفع نيرة الدوب معها ليتم إنزلاق خيط السداء المتحرك أسفل خيط السداء الثابت. 


١١ 


إسلوب نير الشبيكة المعدنى ذو العين الواحدة 


شكل (0-1) 


2م إلا 


توضح أشكال(2 ,2 و© )بالرسم التوضيحى )2-١(‏ آليات عملية النسيج 
للتركيب النسجى شكل (1)» كذلك يلاحظ وجود مسافة بين المجموعة الأمامية 
لتكوين الشبيكة درأتى الرفع (152 ,151)» نيرة الدوب(1) والمجموعة الخلفية 
الدرأة الثابتة (5) »الدرأة المتحركة الخلفية( ©) مع ملاحظة أن الهدف من 
إستخدام الدرأة المتحركة الخلفية( '©) هو المحافظة على وضع خيوط السداء 
المتحركة لأسفل أثناء تكوين المجموعة الأمامية لنفس الشبيكة» مما يتيح 
لخيوط السداء المتحركة بسهولة الإنزلاق أسفل خيوط السداء الثابتة» بالإأضافة 
لتقليل. معدلات الإجهادات على خيوط السداء وقد أثبتت التجارب العملية أن 
أفضل ظروف للتشغيل تتحقق عندما تكون المسافة ١٠١سم‏ بين المجموعة 
الأمامية لتكوين الشبيكة درأتى الرفع (1312 ,8151)» نيرة الدوب(2) والمجموعة 
الخلفية الدرأة الثابتة (5) »الدرأة المتحركة الخلفية( ©). 

يوضح شكل (١-ه‏ 1( إسلوب اللقى المستخدم حيث يتم لقى خيط السداء المتحرك بادرأة 
المتحركة الخلفية (0)) على يمين خيط السداء الثابث والذى يتم لقيه فى الدرأة الثابتة(8). 


يوضح شكل (١1-ه‏ 07 المظهر السطحى للتكرار النسجى والذى يتكون من ٠١‏ لحمات 
وبإستخدام أسطوائتين لخيوط السداء أحدهما للخيوط المتحركة (©)» والأخرى للخيوط الثابتة 
(5 ) ويمكن تقسيم آليات عملية النسيج للتركيب النسجى (1) إلى:- 

-١‏ النفس_المفتوح ل0عطهة دعم© 

شكل 5-١(‏ 0) حيث يتم رفع الدرأة المتحركة الخلفية (© ) ودرأة الرفع الأمامية 
(132) فترتفع نيرة الدوب (0) لأعلى فيرتفع خيط السداء المتحرك على يمين خيط السداء 
الثابت. 2 

»"- نفس _الشبيكة_ 0عدطد 5»0وه©) 

شكل 5-١(‏ 36) حيث يتم رفع درأة الرفع الأمامية (171) فيتم جذب نيرة الدوب (2) معها 
ليتم إنزلاق خيط السداء المتحرك أسفل خيط السداء الثايت ويرتفع لأعلى على يسار خيط 
السداء الثابت وفى نفس التوقيت يقوم جهاز الرخو (:8) بإطلاق طول أكبر من خيوط السداء 
. المتحركة ليتيح سهولة'الإنزلاق لخيط السداء المتجرك بالإضافة لتكوين نفس صافى. 

"- ئفس السادة ‏ 0©طه سنوام 
شكل 5-1١(‏ ©) حيث يتم رفع الدرأة الثابتة الخلفية فيرتفع خيط السداء الثابت(5) فى الفراغ 
بين درأتى الرفع (82] و1]) مكونا نفس السادة» يوضح شكل احم 7 نظام تحريك الدرأ 
للتكرار النسجى المستخدم. 


1١ 


| إسئلوب الحركة المتزامنة للدوب السة‎ 5-5-١ 
نمل رره)غ عق دسمغولط ملاوع ددد)[سنساتد‎ 


يعد هذا الإسلوب تطبيق أخر للإسلوب السابق ولكن بإسلوب الحركة المتزامنة لل دوب 
السفلى والعلوى» حيث قرر واتسون «795/2650:') أن هذا الإسلوب يتيحم سهولة تشغيل 
خيوط السداءء التى تتأثر بمعدلات الإحتكاك العالية التى تتعرض لها أثناء التشغيل بالأساليب 
الأخرى مثل الخيوط الصوفية ذات معدلات البوم المنخفضة كذلك الخيوط المغزواة من 
الألياف الزجاجية. 


يوضح شكل (5-1 1( المظهر السطحى للتكرار النسجى المتكون من ١‏ لحمات وبإس تخدام 
اسطوانتين لخيوط السداء أحدهما للخيوط المتحركةء والأخرى للخيوط الثابتة. 


يوضح شكل (5-1 1) توقيع اللقى لخيوط السداء حيث يتم لقى خيط السداء القابت بنيرة 
الدوب الخلفى ( دوب علوى ) فى المجموعة الخلفية لتكوين الشبيكة و بين الدرأتين 
(134 وج135) ويتم سحبه أعلى نيرة الدوب الأمامى (دوب سفلى ) وبين الدرأتين 
( 8015112 )كذلك يتم سحب خيط السداء المتحرك يسار خيط السداء الثابت أسفل نيرة الدوب 
الخلفى. وبين الدرأتين (114 ,133) ويتم لقيه بنيرة الدوب الأمامى فى المجموعة الأساسية 


يوضح شكل (5-1 آ) نظام التحريك للتكرار النسجى المستخدم 3 كذلك يوضح الضشكل 
')7-١(‏ آليات تحقيق النفس المتوسط التى يتيحها استخدام هذا الإسلوب فيما يلى:- 


© 059560 نفس الشبيكة 0عطاد‎ -١ 


شكل 7-1١(‏ 76) حيث يتم رفع الدرأتين (114 ,132) وخفض الدرأتين ( 253 ,2 ) فينزالق 
خيط السداء المتحرك أسفل خيط السداء الثابت وينتقل من الجائب الأيسر لخيط السداء الثفابت 
للجائب الأيمن كذلك يرتفع خيط السداء المتحرك قى الفراغ المتكون بين ئيرة الدوب الخلفى 
( الدوب العلوى) والدرأة (114) و بإنخفاض الدرأة (133) تخفض نيرة الدوب الخلفى 
( الدوب العلوى ) لأسفل ومن ثم ينخفض خيط السداء الثابت فى الفراغ المتكون بين نيرة 
الدوب الأمامى ( الدوب السفلى ) و الدرأة المنخفضة (21 ) مما يسهل حملية الإنزلاق لخيط 
السداء المتحرك وإنتقاله من الجائنب الأيسر للجانب الأيمن أسفل خيط السداء الثابت وفى 
منتصف مشوار النفس المتوسط المتكون أثناء ارتفاع الدرأتين (184 ,112) لأعلسى وهبوط 
الدرأتين ( 11 ,8) لأسفل مما يقلل من معدلات الإجهادات التى تتعرض لها الخيوط أثفاء 
التشغيل. 


؟"- النفس المفتوح 0عط58 دسءعم© 


شكل (1-لا 0) يتم رفع الدرأتين ( 85 ,:13) لأعلى وخفضشن الدرأتين (84 ,ج8) لأسفل 
فترتفع بذلك نيرة الدوب الأمامى ( الدوب السفلى ) لأعلى ومن ثم فينزلق خيط السداء 


1+ 


شكل (1-م) 
إسلوب الحركة المتزامنة للدوب السفلى والعلوى 


شكل )7-١(‏ 
آليات تحقيق النفس لأنسجة الشبيكة بإستخدام إسلوب الحركة المتزامنة للدوب السفلى والعلوى 


المتحرك اسفل خيط السداء الثابت وينتقل من الجانب الأيمن لخيط السداء الشابت للجائنب 
الأيمن له كذلك يتيح الفراغ المتكون بين نيرة الدوب الخلفى (الدوب العلوى ) والدرأة (135) 
سهولة ارتفاع خيط السداء المتحرك لأعلى كذلك بانخفاض الدرأة (113) تنخفض نيرة الدوب 
الخلفى لأسفل ومن ثم ينخفض خيط السداء الثابت فى الفراغ المتكون بين نيرة الدوب 
الأمامى» والدرأة المنخفضة (822) ويصبح على يمين خيط السداء المتحرك. 


؟-- _ئفس السادة لع 5 متمام 
شكل 7-١(‏ 2) يتم رفع الدرأتين ( 114 ,135) وخفض الدرأتين (5]2 ,15 ) فترتفع نيرة 


الدوب الخلفى ( الدوب الغلوى) ومعها خيط السداء الثابت لأعلى تحت تأثير قوة جذب 
السوست المثبتة بشداد نيرة الدوب الأمامى(الدوب السفلى) و بعارضة ماكيئة النسيج السفلية. 


5نا 0 5101640 اعء)5 1121 طاختم عستجوء 177 مدعلا 
ه ذهب جروسيكى نعل ء1و9030') أنه يفضل استخدام هذا الإسلوب عندما 
يتكون التكرار النسجى لأقمشة الأنسجة الشبيكة الحقيقية من خيط سداء 
متحرك مع أكثر من خيط سداء ثابت» وبحيث ينزلق خيط السداء المتحرك مع 
أيا من خيوط السداء الثابتة بشكل منفرد أو مع جميع خيوط السداء الثابتة مععا 
و ذلك بإستخدام مجموعة واحدة تتكون من الدرأتين ( 812 ,181 )/شكل )8-١(‏ 
حيث يستلزم لإنتاج تلك الأنسجة بإستخدام الإسلوب السابق 
(©59© ته طغذتم دددهكق اعء]5 18134 ) شكل )0-١(‏ استخدم أكثر من 
مجموعة (المجموعة.تتكون من درأتين ) من مجموعات تكوين الشبيكة بحيسث 
يتساوى عددها مع عدد خيوط السداء الثابت التى ينزلق حولها خيط السداء 
المتحركة بالإضافة لصعوبات التشغيل نتيجة زيادة عدد الدرأ المس تخدم فى 
هذه الحالة. 


يلاحظ فى شكل )5-١(‏ نيرة الدوب( 1 ) تتكون من ذراعين أحدهما به شق 
طولى والآخر مصمت مما يسمح بإمكانية تركيب نيرة الدوب بين درأتى 
الرفع ( 1312 ,131) بحيث يكون الشق الطولى فى إتجاه اليمين أو اليسسار إلى 
مرة أو أكثر فى أحد الإتجاهين و مرة أخرى أو أكثر في الإتجاه الآخر 
للحصول على الشبيكة العكسية» كما يوضح شكل(١-١5١).‏ 


يوضح شكل (8-1 '1) نسق لقى خيوط السداء حيث يتم لقى خيط السداء المتحرك فى الدرأة 
المتحركة الخلفية (17) على يمين خيوط السداء الثابتة (؟١١)‏ ثم يلقى مرة أخرى فى الشق 
الطولى النيرة الدوب (1) بينما تلقى خيوط السداد الثابت فى درأتين خلفيتين ثابتتين بما يسمح 
بإمكانية الحصول على تركيب نسجى سادة ١/١‏ ثم يتم سحب خيوط السداء الثابتة (1,2) 

2-------------22-22---2ر 2222222 ا5 ا سْسست 2 2ت 


١ا/‎ 


1١4 


3 4 5 5 شة, ١ ١‏ 
إسلوب نير الشبيكة المعدنى ذو الشق الطولى 


شكل (1حم) 


أعلى نيرة الدوب (2©) وبين درأتى الرفع ( 112 ,131). 


يوضح شكل 8-1١(‏ 1 ) المظهر السطحى لأحد التراكيب النسجية» بإس تخدام خيط سداء 
متحرك مع خيط سداء ثابت ويوضح شكل )18-١(‏ نظام تحريك الدرأ للتكرار النسجى الذى 
يتكرر-على ٠١‏ لحمات وبإستخدام اسطوانتين لخيوط السداء أحدهما للخيوط المتحركة 
والأخرى للخيوط الثابتة ويمكن تقسيم آليات تحقيق النفس إلى ثلاثة أنواع:- 


©055»0 نفس الشيبكة 0عط5‎ -١ 


يوضح شكل (1-م 04 نفس الشبيكة فى الحدفات الزوجية (2,4,6,10) حيث يتم رفع 
الدرأة (:13)فترتفع معها نيرة الدوب(1) فيرتفع خيط السداء المتحرك لأعلى نقطة فى الشسق 
الطولي لنيرة الدوب (10) وينزلق :حول خيطى السداء الثابتين (1,2) وينتقل من الجائب 
الأيمن إلى الجائب الأيسر لخيطى السداء الثابتين مع ملاحظة أن الدرأة المتحركة الخلفية 
(1) تظل منخفضة لأسفل ليتم فعل الإنزلاق فى المسافة المحصورة بينها وبين درأتى الرفع 
الأماميتين ( 5]2 ,1851 ) كذلك يلاحظ ارتفاع الدرأة الثابتة (52) لأعلى ووصولها لأعلى نقطة 
ارتفاع لها بين نيرة الدوب و نيرة الدرأة (132) وذلك للحصول على التركيب النسجى السادة 
للخيوط الثابتة بينما تظل الدرأة الثابتة (51 ) منخفضة لاسفل. 


؟- النفن المفتوح ‏ 5060 م0 


يوضح شكل (8-1 071) النفس المفتوح فى الحدفات (1,3) بإرتفاع الدرأة ( 812 ) والدرأة 
المتحركة الخلفية(7) لأعلى وكذلك خيط السداء الثابت (51 ) والمشترك فى تكوين النسيج 
السادة 1/١‏ فيتحرك خيط السداء الثابت (52) لأسفل فى المسافة المحصورة بين درأة الرفع 
(152 ) » نيرة الدوب (1) و نتيجة ارتفاع الدرأة المتحركة الخلفية » يرتفع خيط السداء 
المتحرك لأعلى الشق الطولى لنيرة الدوب ويتكون النفس المفتوح فى المسافة المحمصورة 
بين ذراع نيرة الدوب ذات الشق الطولى ونيرة الدرأة (:]8 )2 ويتكون النفس المفتوح للحدفة 
رقم (5) بإرتفاع الدرأة (112)لأعلى بينما تظل الدرأة المتحركة الخلفية (17) منخفضة لأسفل 
فيتحرك خيط السداء المتحرك لأسفل ليصل لأدنى نقطة فى مشوار حركته فى الشق الطولنى 
مكونا الطبقة السفلية للنفس وبمشاركة أحد خيطى السداء الثابت (52)المحصور بين نيرة 
الدوب (0) نيرة الدرأة (551 ).بينما يرتفع خيط السداء الثابت(:9) لأعلى ارتفاع له المسافة 
المحصورة بين نيرة الدوب ((1) نيرة الدرأة (:13 ).مكونا الطبقة السفلية للنفس. 


"< نفس السادة 51 تستداط 


يوضح شكل 8-1١(‏ 04) النفس السادة فى الحدفة رقم (7) بارتفاع أحد خيوط السداء الثابت 
)5 لأعلى فى المسافة المحصورة بين درأتى الرفع (152 ,85 ) بينما تظل الدرأتين 
(:1 ,811 ) منخفضتين لأسفل وبالتالى نيره الدوب ((1) وتنخفض كذلك درأة الخيوط الثابتة 
(وك)ء الدرأة المتحركة الخلفية (15) كذلك يتكون نفس السادة بارتفاع أيا من درأتى الخيوط 
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الثابتة (ج5 :51) مع أيا من فتحتى النفس السابقتين مع النفس المفتوح كما فى الحدفات الفردية 
أو مع نفس الشبيكة كما فى الحدفات الزوجية. 


ويلاحظ فى الحدفة رقم (8) تم رفع الدرأة (1511).فقط لأعلى فإنزلق خيط السداء المتحصرك 
حول خيطى السداء الثابتين ((51,52: وفى الحدفة رقم (9) انخفض الدرأة (151) لأسفل بينما' 
ارتفعت الدرأة (:11) الدرأة المتحركة الخلفية (1) لأعلى وبوصول خيط السداء المتحرك 
لمنتصف المشوار الالنفى إتجاه بتركة لأعلى مرة أخرى (أكنا يدك فى النقحين ييف 
المفتوح ) كذلك ارتفعت إحدى الدرأتين الثابتين (52) فإنزلق خيط السداء المتحرك وبش كل 
مغاير لإتجاه إنزلاقه حول خيط السداء الثابت (:5). 


0 مما سبق يتضح أن استخدام هذا الإسلوب ( بالإضافة للمميزات السابق توضيحها) يقلل 
من معدلات الإجهادات الميكانيكية التى تتعرض لها خيوط السداء المتحرك نيرة الدوب 
بإستخدام إسلو ب نير الشبيكة المعدنى ذو العين الواحدة (صع )1 د20 لعع5)6 )غ113 
عن ) وذلك أثناء ارتفاع نيرة الدوب ومن ثم خيوط السداء المتحرك كل حدفة بنساء على 
الحركة المتناوبة لارتفاع درأتى الرفع ( 2آ5 ,81) كل حدفة وذلك بإستخدام الإسلوب السابق 
حيث يمكن أن تظل نيرة الدوب مرتفعة مع درأة الرفع (112) لأعلى عدة حدفات متتالية إذا 
كان التركيب النسجى المستخدم يتطلب ذلك بينما يتحرك خيط السداء فى الشق الطولى لنيرة 
الدوب. 


5 1136 0م5104 ع1طانده0آ عط 1" 


ه قرر جروسيكى نءلاء1وه970١)‏ أن إستخدام هذا الإسلوب يتيح إنتاج 
أقمشة الأنسجة الشبيكة الحقيقية ذات معدلات تثفيب عالية بالإضافة لإمكانئية 
توافر الجائب الجمالى فى الأقمشة المنتجة وخاصة أقمشة الشبيكة المنقوشة 
كما يوضح شكل )371-١(‏ وتتميز نيرة' الدوب المستخدمة بوجود شق طولى 
بكلا من ذراعيها حيث يتم استخدام خيطى سداء متحركان فى التكرار النسجى 
يمر كلا منهما على أسطوانة رخو بشكل مستقل (1222 ,11 )كذلك يتم لقى كل 
خيط متحرك فى درأة متحركة مستقلة (12 ,71 )بحيث يقع الخيط المتحرك 
(21) على يمين الخيط الثابت ٠»‏ والخيط المتحرك (72)فى الف ق الطولى 
الأيمن لنيرة الدوب كذلك يتم لقى الخيوط الثابتة فى درأتين قابتين 
(52 و51 )خلف الدرأتين المتحركتين الخلفيتين(1*2 ,1"1) وذلك لتكوين التركيب 
النسجى سادة ١/١‏ ثم يتم امرار كلا من الخيطين الثابتين بين درأتى الرفع 
(1312 و131) وأعلى نيرة الدوب (62) شكل(١-2)4‏ 

يوضح شكل ١٠١-1١(‏ 1) المظهر السطحى لأحد التصميمات المنفذة يإس تخدام 
إسلوب نير_الشبيكة المعدنى ذو الشقين الطوليين»كذلك يوضح شكل ( '1 ) نسق 


" 


شكل (1-1) 
إسلوب نير الشبيكة المعدنى ذو الشقين الطوليين 


شكل )٠١-1١(‏ 
المظهر السطحى ونسق اللقى ونظام التحريك لأحد التصميمات 
المنفذة بإستخدام إسلوب نير الشبيكة المعدنئى ذو الشقين الطوليين 


اللقى خيوط السداء المتحركة(32 و1خ) والثابتة (52 515) ويوضح شكل (بآ) 
نظام التحريك» ويوضح شكعل (4-3 111111 ( آليات تحقيق النفس المتكقون 
بإستخدام هذا الإسلوب:- 

يوضح (1) فتحة النفس للحدفات (1,3) للتركيب النسجى شكل (١-١3٠).؛‏ حيث يتمرفع 
الدرأة (112) والدرأة المتحركة الأمامية (171) فيرتفع خيط السداء المتحرك (::) ليتكفون 
النفس المفتوح بينما ينزلق خيط السداء المتحرك(ج ) أسفل خيطى السداء الشابتين ويرتفع 
لأعلى فيتكون نفس الشبيكة وينتقل خيط السداء المتحرك (32)من الجانب الأيسر للجائب 
الأيمن من الخيطين الثابتين (52 و51) والذى يرتفع أحدهما (:5) لتكوين نفس السادة .١/١‏ 


كذلك يوضح (11) فتحة النفس للحدفات (2,4,8,10) حيث يتم رفع الدرأة (151 )ورفع الدرأة 
المتحركة الأمامية(:1)فيرتفع خيط السداء المتحرك (7) ليكون النفس المفتوح بيئما ينزاق 
خيط السداء المتحرك (51) أسفل خيطى السداء الثابتين ويرتفع لأعلى ليكون نفس الشبيكة 
وينتقل من الجانب الأيمن للجانب الأيسر من الخيطين الثابتين (52 ,8:1 ) والذى يرتفع 
أحدهما (52) لأعلى ليكون نفس السادة .١/١‏ 


كذلك يوضح (111 ) فتحة النفس للحدفات (5,7,9) انخفاض الدرأتين المتحركتين 
(:1 ,1 ) لاسفل مع ارتفاع الدرأة (112) لينزلق خيط السداء المتحرك (جا) أسفل خيط 
السداء الثابت ويرتفع لأعلى ليكون نفس الشبيكة فى الجائب الأيمن من الخيطين الثابتين 
(52 ,51 ) والذى يرتفع أحدهما (,5) لأعلى ليكون نفس السادة ١/١‏ بينما يظل خيط السداء 
المتحرك منخفضا لأسفل فى الجانب الأيسر من خيط السداء الثابتين. 
بينما يلاحظ فى الحدفة السادسة للتركيب النسجى اتخفاض الدرأتين 
المتحركتين (172 ,11 ) لأسفل مع ارتفاع الدرأة (131)لأعلى فينزلق خيط 
السداء المتحرك (21) أسفل خيطى السداء الثابتين ويرتفع لأعلى ليكون نفس 
الشبيكة فى الجانب الأيسر من الخيطين القابتين(52 ,51 ) والذى يرتفع 
أحدهما (52) لأعلى ليكون نفس السادة ١,//١‏ بينما يظل خيط السداء المتحرك 
(2غ3) منخفض لأسفل في الجانب اليمن من خيط السداء الثابتين. 


١-؟-ه‏ إسلوب الابرة والإطار المنزلة 


2240 عتسفعظ “«مع110ك دز لعع:0 متم دع لوعن تم 51 مررعرل 
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ه كان الهدف الأساسى من استخدام هذا الإسلوب الحصول على شريط ضيق 
كبرسل متماسك للقمشة النسجية إلا أن واتسون «رهىغ26 973597*) أشار إلى أنه 
قد تم تطوير هذا الإسلوب لإنتاج أقمشة لينو تتميز بإرتفاع معدلات التثقيب 
بالإضافة لز يادة معدلات تماسكها ويتلخص إسلو ب إنتاج أقمشة اللينو بإس تخدام 
هذا الإسلوب كما يوضح شكل )١١-1١(‏ كما يلى:- 


فا 


شكل )1١1-1١(‏ 
إسلوب الإبرة والإطار المنزلق 


1 


يتم استخدام خيطى سداء متحركين (2غ52 و81 ) لينزلق خيط السداء المتحرك 
(251) من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن لخيط السداء القابت(5 )بينما 
ينزلق خيط السداء المتحرك (52) من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر 
لخيط السداء الثابت( 9) كذلك يقع' خيط السداء الثابت فوق اللحمات ويتم نلك 
من خلال لقى خيوط السداء المتحرك فى قضيبين(02) و01) يتحركان فى 
إتجاه اليمين واليسار بشكل عكسى وذلك من خلال وجودهما فى إطار (بآ1) 
يتحرك لأعلى ولأسفل ويتم إمرار خيطى السداء المتحركين على جانبى نيرة 
رأسية (107) حيث يتم لقى خيط السداء ثابت( يتميز بالسمك والخشضونة) من 
خلال عين النيرة الرأسية ويرتيط الأداء الحركى لكلا من القضيبين 
(02© ,01©) و الإظار المنزلق بعجلة مسننة يتم من خلالها تقل الحركة 
الميكانيكية المتزامنة لتلك المجموعة. 


ويتلخص الأداء الحركى لتلك المجموعة فى ارتفاع الإطار (م1)لأعلى فيرتفع 
القضيبين (2© ,1©) لأعلى حتى يصل الإطار (ب1) لأقصى مشواره العلوى 
حتى يصبح خيطا السداء المتحركين(222 ا )أحعلى النيرة دا ) عندثذ يتحرك 
القضيب (01© ) فى إتتجاه اليمين» بينما يتحرك القضصيب )69 ( فى إتجاه اليسار 
وبوصول كلا القضيبين (02© و01)) لنهاية مشوارهما العرض يبدأ الإطار(م1) 
فى الاتخفاض لأسفل فينعكس وضع خيطا السداء المتحركين بحيث يصبيح 
خيط السداء المتحرك (:31) على يمين خيط السداء القابت و خيط السداء 
المتحرك(752 )على يسار خيط السداء الثابت وبوصول الإطار المتزلق (:1) 
لنهاية مشواره السفلى يتم قذف اللحمة (97) ليبداً الإطار المنزلق (1) يعد 

ذلك فى الإرتفاع لأعلى ( كما سبق) لنهاية مشواره العلوى ويتحرك التع روطن 
(و© ©)بشكل عكسى لإتجاه الحركة السابقة فينزلقا خيط السداء المتحركان 
حول بعضهما البعضش ويصبح خيط السداء المتحرك ( 1 ) على يمين خيط 
السداء الثابت ليبدأ فى الهبوط من أخرى حتى نهاية مشوار خيوط لأسفل ليكم 
قذف الحدفة التالية. 


ولقد تطور استخدام .هذا الإسلوب لإنتاج خيوط الشائيل (دومدقلا ع1انسوط ©) 
المستخدمة فى نسج الأقمشة المنفذة بلحمات الشائيل للحصول على تأثير 
مظهرية أنسجة القطيفة» وذلك بإستخدام ماكينات نسيج عادية غير مجهزة 
لإنتاج أنسجة القطيفة» كما تستخدم خيوط الشائيل المنتجة بهذا الإسلوب فى 
اللحمة الخصلة ()5]9/©4 1:146©0) و هو تأثير محاكى لتأثير اللحمسات 
المستخدمة بإسلوب إنتاج السجاد يفعل مسدس خصل اللحمات لإحداث تأثير 
وبرى منهاء و يتم إنتاج خيوط الشائيل بواسطة قطع لحمات (787) فى إتجاه 
طولى موازى لخيوط السداء الثابتة كما تشير الأسهم شكل )١7-١(‏ ويوضصضع 
شكل ('1) قطاعا عرضيا موضحا به المظهر السطحى بعد قطع اللحمات 
وتؤثر قوة شد الخيوط المتحركة ( المنزلقة ) على اللحمات (599) بعد عملية 
إقطع اللحمات فتأخذ اللحمات شكل حرف 37 . 


هه" 


شكل (١-؟١)‏ 
اللحمة الخصلة ()71 1"116) 


0 نتيجة التطور التقنى فى صناعة ماكينات النسيج وظخلهور ماكينات النسيج الحديئفة 
اللاموكية التى تتميز بالبرسل المفتوحء لذا وجدت الحاجة لاستخدام إسلوب يمكن بواسطته 
الحصول على برسل للقماش يساعد فى تماسك طرفى المنسوج ومقاومتها لعمليات الشد أثناء 
عمليات التجهيز المختلفة وقد أشار ماركس و روبنسون05وفط10 # 931:15" إلى أنه 
قد تم إجراء العديد من الأبحاث العلمية في هذا المجال حتى تم التوصل لعدة أساليب 
لتكوين البراسل ومنها إسلوب التك أن (18 .11014 ) ٠‏ إسلوب البرسل الكاذب 
(ع5617608 سسس) أو (عع56160 ممعرآ) وهذا الإسلوب المشتق أساسا من التركيب 
النسجى لأقمشة الأنسجة الشبيكة الحقيقية. 


١-آليات‏ النسج بإستخدام إسلوب السلسلة لمطغء ]1 متف 
؟ - آليات النسج بإستخدام الأسلاك ذات الحركة الترددية الأفقية والرأسية 

00 ومع اا 
"'-آليات النسج بإستخدام الأسطوانة ذات الحركة الدائرية 10 عوزم 
١-5-1-١‏ آليات النسج بإستخدام إسلوب السلسلة لغ سنقط) 


ت يعد هذا الإسلوب ابسط الأساليب التنفيذية المستخدمة فى إنتاج براسل 
اللينو شكل )١7-١(‏ حيث يتم سحب أخيط السداء الثابت من خلال حلقة مثبتة 
بالعارضة العلوية لماكينة النسيج بينما ينزلق خيط السداء المتحرك أعلى خيط 
السداء الثابت يمينا و يسارا حيث يتم لقى خيط السداء المتحرك فى درأة 
متحركة ترتفع بمعدل مرة واحدة لكل دورة من دورات الكرنك السفلى لماكينة 
النسيج كما يتم لقيها من خلال حلقفة متصلة بسلسلة ( شداد سفلى ) 
وبإنخفاض الدرأة المتحركة لأسفل ينخفضش خيط السداء المتحرك لأسفل 
(وينزلق أعلى خيط السداء الثابت) فيسحب السلسلة لتنتقل من الجائب الأيسر 
لخيط السداء الثابت للجانب الأيمن له ليتم قذف الحدفة الأولى وعندما ترتفع 
الدرأة المتحركة لأعلى تقوم السلسلة بسحب الخيط المتحرك لينزلق أعلى خيط 
السداء الثابت وينقل من الجانب الأيمن للجانب الأيسر لخيط السداء الثابت ليتم 
قذف الحدفة الثانية شكل .)١4-1١(‏ 


سججبوسستحسج ‏ 2 سج م نس تت سس 0 
ين 


0 


شكل )18-١(‏ 
براسل اللينو(ع88؟51 20عر1) 


0 
10 


مأدعط 5 


00 # ا ايد مقط 
00ت 


0م00 


00556 


مووء 


شكل )١4-١(‏ 
إسلوب السلسلة (00ط]816 متهط0 ) 


ل 


7100 عم مالا 
ه يقترب هذا الإسلوب من إسلوب إنتاج أقمشة الشبيكة الحقيقية بإس تخدام 
النيرة والإطار المنزلق من خيث طبيعة الآداء الحركى الميكانيكى حيث يتم 
لقى خيوط السداء المتحركة من خلال فتحات موجودة أعلى مجموعة أسلاك 
مثبتة فى مسطرة أفقية تتحرك فى الإتجاه الرأسى حلويا وسفليا كذلك يتم لقفى 
عدد ممائل من خيوط السداء الثايتة فى مسطرة أفقية تتحرك فى الإتجاه الأفقى 
يمينا ويسار! ويتم الأداء الحركى للمجموحتين فى الفترة الزمنية المحصورة 
بين توقيت قذف اللحمات» وتتلخص طريقة الحمصول على برسل اللينو 
بإستخدام هذا الإسلوب شكل )١5--1(‏ فيما يلى:- 
تنخفض مجموعة الأسلاك الرأسية حتى تصل لنهاية مشوارها الرأسى لأسفل 
ولمستوى أدنى من المسطرة الأفقية عندئذ تتحرك المسطرة الأفقية فى إتج اه 
البسار:حتى يقخ كل خيط كانك: على :يسان الحيط المتعرك المقنب ابل له فسئ 
الأسلاك الرأسية عندئذ ترتفع المجموعة الرأسية لأعلى فتتزلق خيوط السداء 
المتحركة أسفل الخيوط الثابتة وتنتقل من الجانب الأيسر للجانب الأيممسن من 
الخيوط الثابتة وبعد استقرار كل مجموعة في وضعها يتم قذف اللحمة مع 
ملاحظة أن حركة المسطرة الأفقية تنعكس بعد كل حدفة حيث تتحرك 
المسطرة فى إتجاه اليمين ليصبح الخيط الثابت على يمين الخيط المتحرك 
المقابل له فى الحدفة التالية. 


5-1-1-١‏ آليات الذ 


لعطاء81 عواطا 
0 يتلخص هذا الإسلوب فى استخدام اسطوانة دائرية 5 تحتوى على بكرتى خيط شكل(ط) 
بالرسم التوضيحى )١١-١(‏ يقعا على طرفى قطر الاسطوانة» وعند دوران الإسطوائة حول 
محورها 5/١‏ دورة ينزلق كلا من خيطى البكرتين (4.,8) حول بعضها البعضء ويرتبط 
توقيت وصول وإستقرار خيطى البكرتين (4.,1)لأعلى ولأسفل بطريقة عكسية مكونين نفس 
ا اللحممة شكل ١7-١(‏ 28) بتوقيت مناسبء ويوضح شكلى (©,0) 
ستقرارالبكرة (4)لأعلى مكونة الطبقة العلوية للنفس»وإس قرارالبكرة (18)لأسفل مكونة 
0 السفلية للنفسء ليتم قذف اللحمة(:98) فتدورالإسطوائة ليضغط وينزلق خيط 
البكرة(4) على طرف اللحمة الخارجى وينزلق فوق خيط البكرة (8) شكل(8) وبإتمام 
دودان الإسطوانة حول محورها ١/؟‏ تستقر البكرة (4) لأسفل مكونة الطبقة السفلية للنفئس» 
تستقر البكرة (8) لأعلى مكونة الطبقة العلوية للنفسء ليتم قذف اللحمة(8؟) 
ا مرة أخرى ليضغط وينزلق خيط البكرة(8) على طرف اللحمة الخارجى 
وينزلق فوق خيط البكرة (4) بشكل مغاير للحدفةٍ السابقة» ليتأكد فعل الإنزلاق مما يساعد 
فى تماسك طرفى المنسوج ومقاومته لعمليات الشد أثناء عمليات التجهيز المختلفة؛ مع 
ملاحظة دوران الاسطوانة ١/؟‏ دورة كل حدفة فى الأقمشة ذات العدات الكثيفة للحمات 
ودورة كاملة كل حدفة فى الأقمشة ذات العدات المنخفضة للحمات وذلك يرفع من معدلات 
تماسك تلك الأنسجة بما يتيحه مسافة الفراغ بين اللحمات. 


اح 


شكل )١5-١١(‏ 
إسلوب الأسلاك( 246]800 و7116 ) ذات الحركة الترددية الأفقية والرأسية 
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إسلوب الأسطوانة ذات الحركة الدائرية (500غ)ع86 ءوزط) 


"-١‏ أجهزة ضبط الشد_المؤثر على خيوط السداع لأنسجة الشبيكة الحقيقية 

5 0ع01:055) ع دع م0 صا مامص "1 مسدلا 1ه مما دوكتلمسن 1 
ه تتكون أقمشة الشبيكة الحقيقية بتبادل تكوين نفسى الشبيكة والنفس المفتوحء بينما يمكن 
تكوين النفس السادة فى حالة احتواء انتركيب النسجى على أقلام سادة عريضة أو طولية ومن 
الملاحظ أن تكوين أيا من النفسين سواء المفتوح أو السادة لا يسبب أية إجهادات على خيوط 
السداء ( الثابتة أو المتحركة ) بينما يلاحظ زيادة معدلات الإجهاد والاحتكاك بين خيوط 
السداء الثابتة والمتحركة أثناء تكوين نفس الشبيكة (51©0 08055604) لإنزلاق خيط السداء 
المتحرك اسفل خيط السداء الثابت ( بإستخدام الدوب السفلى ) فى المسافة المحمصورة بيسن 
الدرأة المتحركة الخلفية (©0) » المجموعة الأمامية لتكوين الشبيكة»الدرأتين(112 ,331) شه كل 
)5-1١(‏ ويمنع ذلك تكوين نفس صاف يمكن من خلاله إمرار اللحمة» لذا دعت الضصرورة 
لاستخدام وسيلة يمكن من خلالها زيادة معدلات رخو خيوط السداء المتحركة أثقناء تكوين 
نفس الشبيكة وأمكن تحقيق ذلك بإستذدام فعل الرخو السالب أو الموجسب لخيوط السداء 
المتحركة. 


١1--١‏ جهاز إحداث الرخو السائب الأداء سمناعة عستمهة؟] أ اتاوعء71 


ه أشار واتسون 798/50" “أن فعل الرخو السالب لخيوط السداء المتحركة يستخدم 
فقط عند استخدام إسلوب نير الشبيكة المعدنى ( نصف درأة ) ذو العين الواحدة فققط 
( ولا يصلح لأى إسلوب آخر من أساليب إنتاج أقمشة الأنسجة الش بيكة الحقيقية ) كذلك 
يستخدم جهاز الرخو السالب عند إنتاج أقمششة الشبيكة ذات العدات الخفيفة لخيوط السدافء 
ويعد هذا الجهاز أبسط أنواع الأجهزة المستخدمة فى رخو خيوط السداء المتحركة حيث يكسم 
تركيب مسطرة مستوية خلف الدرأة الثابتة .وفوف خيوط المبداع الجتدركة ويك بجذتب المميطنة 
لاسفل بإستخدام زنبرك شكل )١17-1(‏ حيث تستخدم هذه المسطرة بدلا من الدرأة المتحركة 
الخلفية. 

ويوضح شكل 1١7-1١(‏ 4) موضع المسطرة عند تكوين نفس الشبيكة أو النفس المفتوح حيث 
يتم جذب الزنبرك لأعلى تحت تحت تأثير شد خيوط السداء المتحرك بما يسمح برخو السداء 
المتحرك بمعدلات تسمح بسهولة إنزلاق خيط السداء المتحرك أسفل خيط السداء الثابت (نفس 
الشبيكة) بينما يوضح شكل ١(‏ -/ا1 8) موضع المسطرة عندما تكون نيرة الدوب منخفضة 
لاسفل حيث يقوم الزنبرك بجذب المسطرة لاسفل تحت تأثير تراخى خيوط السداء المتحركة 
(نفس السادة). 


وقد قرر واتسون «ده2450 796 ') أنه فى حالة استخدام أكثر من درأة ثابتةء 
يفضل وضع المسطرة على بعد ١٠سسم‏ أمام الدرأ الثابت»: وأيضا فى حالة 
ماكينات النسيج المزودة بجهاز الجاكارد» وذلك لتجنب إنخفاض خيوط السداء 
المتحركة بمعدلات أكبر من المطلوبة. 


ل م 
ين 


للخل الا اللا 


اسم ١‏ 
6 أوويم مد 1 


شكل )١7-1١(‏ 
إحداث الرخو السالب الأداء بإستخدام نير الشبيكة المعدنى ذو العين الواحدة 


0 


كذلك فقد تم استبدال المسطرة الأفقية بدرأة متحركة خلفية توضع أمام الدرأة 
الثابتة حلى ماكينة النسيج مع إمرار خيوط السداعء المتحركة على اسطوانة 
رخو خلفية للتحكم فى معدلات الشدد تتحرك بنفس آلية الحركة» وذلك لتجنب 
زيادة معدلات الإحتكاكات بين .خيوط السداء المتحركة والثابتة في حالة العدات 
الكفيقة لحيوظ السذاء وخاصنة إذا أمككدمت خيوظ سذاء تميق بالخشونة: 


ذ-«-8؟ أجهزة إحداث الرخو الموجبة الأداء مناعة عستمهك]1 ع الغزومم 


ه أشار جروسيكى 76051" أن قعل الرخو الموجب لخيوط السداء المتحركة 
يستخدم عند استخدام إسلوب نير الشبيكة المعدنى ( النصف درأة ) ذو الشق الطولى كأحد 
أساليب إنتاج أقمشة الأنسجة الشبيكة الحقيقية» حيث تثبت اسطوائة التحكم فى معدلات الشدد 
موجبة الحركة خلف المسند الخلفى و فى مستوى أعلى من مستوى اسطوائة المسند الخلفى 
في ماكينات النسيج المزودة بجهاز الدوبىء بينما تثبت أمام المسند الخلفى فى مستوى أدنى 
من مستوى اسطوائنة المسئد الخلفى ف ى ماأكينات النسيج ذات الكامات حيث يتم إمرار خيوط 
السداء المتحركة أعلى اسطوانة التحكم فى معدلات الشدد موجبة الحركة؛ مما يسمح لها برخو 
طول أكبر من خيوط السداء المتحرك أثناء تكوين نفس الشبيكة. 


يوضح شكل )١18-1(‏ ارتباط إسطوانة التحكم فى معدلات الشدد موجبة الحركة (1) من 
خلال الذراع ذو الكوعين (م1) والذى يقع فى حيز حركة ذراع الرفع (3) المتصل بجسهاز 
الدوبى»حيث يقوم جهاز الدوبى بجذب ذراع الرفع (3) لأعلى» أثناء تكوين المجموعة لنفس 
الشبيكة بما يسمح بإرتفاع الذراع ذو الكوعين (مآ1) والذى يقع فى حيز حركته فيدور حول 
محور الارتكاز(”1) بما يسمح لإسطوانة التحكم فى معدلات الشدد موجبة الحركة (1) بالتقدم 
للأمام لرخو طول أكبر من خيوط السداء المتحركة؛ مما يسمح بتكوين نفس الشبيكة (]3)» 
إنزلاق خيوط السداء المتحرك اسفل خيوط الثابتة ليتم قذف اللحمة الأولى؛ و بإنخفاض ذراع 
الرفع (ل )عن طريق جذب الزنبرك (18) لأسفل يصل الذراع ذو الكوعين (بآ) لنهاية 
مشواره السفلى عند النقطة (1) بما يسمح برجوع اسطوانة التحكم فى معدلات الشدد (1) 
للخلف ذيم زيادة معدلات شدد خيوط لسداء المتحركة قبل تكوين فتحة النفس المفتوح (0). 


ويوضح الشكل )١5-1١(‏ جهاز الرخو بماكينة النسيج ذات الكامات وارتباط إسطوانة التحكم 
فى معدلات الشدد موجبة الحركة (:1) من خلال الذراع ذو الكوعين (ب1) والذى يدور حول 
المحور (”1) و ينتهى طرفة الأيسر ببكرة (4) مثبتة على كامة (©) على الكرنك الس فلى 
لماكينة النسيج بدوران الكامة حول معورها وتلامس نصف قطرها الصغير مع بكرة الارتكاز 
(ة) تقوم السوستة (8) بجذب الطرف الأيسر للذراع ذو الكوعين (1) لأسفل ليدور حول 
محور الإرتكاز (1) فتتقدم إسطوانة التحكم فى معدلات الشدد موجبة الحركة (15) للأمام بما 
دح جرخو فرك لكل يان حيرط الس اذ الجن وك يسيك عزوت كور نسو الك 
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هو 


المعدنى ذو الشق الطولى بإستخد 


أم 


الرخو الموجب الأداء بإستخدام نير الشبي 
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فعل الرخو الموجب بإستخدام كامة 
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ا ويّل.ء - 
: إستخدام نير الشبيكة المعدنى ذو الشقين الطوليين 
فعل الرخو الموجب بإ مال 
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كذلك بدوران الكامة حول محورها "18١‏ من دوران الكرنك السفلى( وهو ما يساوى دورة 
كاملة من دورات الكرنك العلوى) ووصولها لنصف قطرها الأكبر والذى يلامس مع البكرة 
(ه) ليرفع الذراع أو الكوعين لأعلى وبالتالى تتحرك إسطوانة التحكم فى معدلات الشدد 
موجبة الحركة (17) للخلف لترجع لموضعها الأعلى فتقوم بسحب الطول الزائد من خيوط 
السداء المتحرك ليسيل تكوين النفس المفتوح (0). 


يوضح شكل )١5١-1١(‏ إسطوانتى التحكم فى معدلات الشدد موجبة الحركة (1 ,:18) 
المستخدمين فى ماكيئة نسيج مزودة بجهاز دوبى كذلك يستخدم إسلوب نير الشبيكة المعدنى 
( النصف درأة) ذو الشقين الطوليين حيث يتم استخدام جهاز رخو موجب الحركة مثل الجهاز 
المستخدم فى شكل )١18-١(‏ يقوم كل جهاز بالتناوب كل حدفة مع الجهاز الأخر نتيجة 
استخدام مجموعتين من خيوط السداء المتحركة يتم سحب كل مجموعة فوق اسطوانة التحكم 
فى معدلات الشدد المخصصية لها ويتبادل الأداء الحركى لكل جهاز مع كل حدفة من حدفات 
المنسوج نتيجة تكوين فتحتى النفس ( نفس الشبيكة » نفس مفتوح ) فى نفس الوقت فتختتص 
كل مجموعة من خيوط السداء المتحركة بتكوين إحدى فتحتى النفس وتختص المجموعة 
الثانية بتكوين فتحة النفس الأخرى فى نفس الوقت بالتبادل بينهما كل حدفة كما سبق. 


ايم ١‏ زَاز عع اماع12 مرععلو اك عط" 


ه أشار جروسيكى ١62051611‏ أن جهاز الهزاز يقوم بوظيفة بين الحدفات حيث يتم 
رفع درأة الخيط الثابتة لأعلى ( فى حالة استخدام الدوب السفلى ) وخفضها لأسفل ( فى حالة 
استخدام الدوب العلوى ) للمسافة التى تسمح بسهولة إنزلاق خيط السداء المتحرك أسفل خيط 
السداء الثابت مما يقلل من الإجهادات التى تتعرض لها خيوط السداء الثابتة ويتم ذلك بواسطة 
اتصال درأة الخيوط الثابتة برافعة ( متصلة بكامة ) تسمح بالتوقيت الحركى لجهاز الهزاز 
قبل توقيت قذف اللحمة وتزداد أهمية استخدام هذا الجهاز وخاصة فى تراكيب أنسجة الشبيكة 
الحقيقية السادة أو اللينو حيث يتناوب تكوين نفسى الشبيكة (51160 0105560) مع النفس 
المفتوح (51160 207612) كل حدفة وتتم عملية إنزلاق خيط السداء المتحرك حول خيط 
السداء الثابتة قبل تكوين نفسى الشبيكة (51160 01:05560)) كل حدفتين . 


ه تنخفض الدرأة (112) شكل )5-1١(‏ لاسفل وقبل وصول الدرأة لمنتصف مشوار فتحة 
النفس ينتقل الأداء الحركى لنيرة الدوب من الإنخفاض لاسفل مع الدرأة (812) إلى الارتفاع 
لأعلى مع الدرأة (131 ) فى هذا التوقيت يقوم جهاز الهزاز برفع درأة الخيوط الثابتة 
(5)لمنتصف المشوار لأعلى حيث تته عملية إنزلاق خيط السداء المتحرك أسفل خيط السداء 
الثابت ثم تهبط الدرأة الثابتة لأسفل قبل قذف اللحمة بتوقيت كافى حيث لا يمكن أن تصل درأة 
الخيوط الثابتة لمنتصف مشوار النفس بدون استخدام جهاز الهزاز. 


يض 


أما فى خالة احتواء التركيب النسجى لأقمشة الأنسجة الشبيكة الحقيقية على أقلام عرضية 
تركيبها النسجى سادة فإنه يتم تعطيل عمل جهاز الهزاز حيث تكون نسيرة الدوب مسثقرة 
لأسفل ( مكونة الطبقة السفلى للنفس ) كما فى الحدفات (5) شكل( ١-ه‏ ). 


ويقوم جهاز الهزاز بوظيفته كل حدفتين فى حالة تراكيب الأنسجة الشبيكة الحقيقية السادة» ويستمد 
جهاز الهزاز حركته من كامة مركبة على أيا من الكرنك العلوى أو السفلى فى ماكينات النسيج 
ذات الكامات أو من جهاز الدوبى فى ماكينات النسيج المزودة بجهاز دوبى وبعد هذا الإسصسلوب 
أكثر شيوعا من الإسلوب السابق. 


الاستعتاعم الحالات الآتية:- 


١--استخدام‏ إسنلوب الحركة المتزامفلة للدوب الس فلى والعلسوى 
(عسأطندهل ررم عق تسوغغوط دامع سد لسساة). 


خ استكدا 


-١‏ إذا تم تشغيل خيوط السداء الثابتة بنظام التركيب السادة لخيطين أو أكثر حيث تصل جميع 
خيوط السداء الثابتة قبل كل حدفة للحمات بوقت كاف لمنتصف المشوار مما يتيسح لخيوط 
السداء المتحركة بالإنزلاق بدون استخدام جهاز الهزال. 
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4-١‏ التصنيف العام لأنسجة الشبيكة الحقيقية 
١-4-‏ الشبيكة الطردية ملعا ادل أخطاعتة اد 


ه أشار واتسون «650ه'799'“) أن الشبيكة الطردية يتم فيها إنزلاق خيط السداء المتحصوك 
من أحد جانبى خيط السداء الثابت للجائب الآخر بصورة منتظمةءبحيث تنزلق جميع خيوط 
السداء المتحركة لنفس الحدفة فى أحد إتجاهى اليمين أو اليسار بترتيب حدفة لحدفة كما 
يوضح شكل )١-١(‏ أو حدفتين لحدفتين كما يوضح شكل ('١7-؟'‏ بالباب الثانى)» ويمكن أن 
يحتوى التصميم المنفذ بهذا الإسلوب على أقلام طولية أو عرضية أو ضامات متبادلة بين 
التركيب النسجى للأرضية ومساحة التكرار والتركيب النسجى للشبيكة:الطردية ومساحة 
تكرارهاء ويستخدم للأرضية التراكيب النسجية السادة 1١/١‏ كما يوضح شكلى »)0-١(‏ 
(1-١75)أو‏ السادة الممتد؟/؟ أو مبرد 7/؟ أو مبرد ١/؟:ويمكن‏ تنئفي يذ الشبيكة الطردية 
بإستخدام جميع أنواع نير الشبيكة السابقة. 


5-4-1 الشبيكة العكسبة مضعنآ الوعل أستمطر 


هك ذهب نسبت 6ع6وز]2('')و فيليس 1115بوط1") أن الشبيكة العكسية يتم فيها إنزلاق 
خيط السداء المتحرك من أحد جانبى خيط السداء الثابت للجائب الآخر بشكل مغاير لخيط 
السداء المتحرك الذى يسبقه فى الترتيب» بحيث ينزلق خيط السداء المتحرك الأول فى إتجاه 
اليمين» بينما ينزلق خيط السداء المتحرك الثانى فى إتجاه اليسار كما يوضح شهكل ,)55-١(‏ 
ويمكن إستخدام ترتيب خيط سداء متحرك لخيط سداء ثابت» أو خيط سداء متحرك لخيطين 
سداء ثابتين أو مجموعة من خيوط السداء المتحركة لمجموعة من خبوط السداء الثابتة» ويتم 
التغاير فى إتجاه الإنزلاق نتيجة إختلاف لقى خيوط السداء المتحركة» حيث يتم لقى خيط 
السداء المتحرك الأول بنيرة الدوب على يمين درأة الرفع(:13)» وعلى يسار درأة الرفع 
(112) » وذلك بإستخدام إسلوب نير الشبيكة المعدنى ذو العين الواحدة؛ بينما يتم لقى خيط 
السداء المتحرك الثانى بنيرة الدوب على يسار درأة الرفع :]18 » وعلى يمين درأة الرفع 2آ1)؛ 
ويمكن أن يحتوى التصميم المنفذ بهذا الإسلوب على أقلام طولية أو عرضية أو ضامات 
متبادلة بين التركيب النسجى للأرضية ومساحة التكرار والتركيب النسجى للشبيكة الطردية 
ومساحة تكرارهاء ويستخدم للأرضية التراكيب النسجية السادة ١/١‏ كما يوضح شكلى 
(١-51-1(:)0)أو‏ السادة الممتد؟/؟ أو مبرد ١/7‏ أو مبرد .15/١‏ أو أقلام مبرد ”1/7 مع 
أقلام أطلس 4» كما يوضح شكل(١-1؟)؛‏ كذلك يمكن أن تنزلق خيوط السداء المتحركة على 
أرضية منفذة بإستخدام التراكيب النسجية السادة كما يوضح شكل (١-45؟)علما‏ بأن تلك العينة 
منفذة بإستخدام إسلوب النصف والدوب ويمكن تنفيذ الشبيكة العكسية بإستخدام جميع انواع نير 
الشبيكة السابقة 
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بترتيب اخيط سداء متحرك : 


١خيط‏ سداء ثابت 


نموذج للمظهر السطحى لأنسجة الشبيكة العكسية ١/١‏ 


لا 

ب 3 

تن 
اا 
1 


اش 


نموذج للمظهر السطحى لأنسجة الشبيكة الطردية» تحتوى على 


أة 


- 


عرضية سادة ١/١‏ 


شكل 


) 


)5١-١ 


لك 7118:3090 :109:19:: 19:19:19 9189:1199 د 
انا 190 1485 :109719 


ل عر انا 


4١ 


أقلا 


ممم 
السطحى لأنسجة الشبيكة العكسية» تحتوى على 
أطلس 4 


شبيكة متبادلة مع أقلام مبردية ١/7‏ وأقلام 
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الدرأة المتحركة الخلفية 
الدرأة الثابتة 

9ق يدر 11392927 
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دوزم (8) معمع1 
نظام التحريك للدرأ 


شكل )١4-١(‏ 
نموذج السطحى؛ ونسق اللقى ونظام التحريك 
لأقلام الشبيكة العكسية التى تنزلق على أرضية سادة 
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5-4-١‏ الشبيكة المنقوشة 0 لقاضة ه02 1:0قتطوع3ل يع تططوط 


ه أشار جروسيكى ع[ء1ؤو0') أن الشبيكة المنقوشة يتم تنفيذها بإستخدام ماكينات 
النسيج المزودة بأجهزة الدوبى أو الجاكارد؛ ويمكن الجمع فيها بين إستخدام 
الشبيكة الطردية أو العكسية طبقا لتوزيع التصميمء ويوضح شكل )١0-١(‏ نموذج لتصميسم 
منفذ بواسطة أجهزة الدوبى بإستخدام إسلوب نير الشبيكة المعدنى ذو الشق الطولى» 
كذلك يوضح شكل(١-251)نموذج‏ آخر لتصميم منفذ بواسطة أجيزة الدوبى 
بإستخدام إسلوب نير الشسبيكة المعدشنى ذو الش تين الطوليينء ويوضح 
شكل (١-117؟)‏ نموذج لتصميم منفذ بواسطة أجيهزة الجاكارد بإستخدام 
إسلوب شبيكة مدراس موسلين 50141015 111151128 1130135 حيث يتم إستخدام 
التركيب النسجى الشبيكة ١/١‏ للأرضية بإستخدام لحمات رفيعة:» بينما يتم إستخدام لحسات 
سميكة لأماكن النقشء بحيث يتم قص اللحمات على حدود النقسش» ويوضح 
شكل )١8-١(‏ نموذج لتصميم منفذ بواسطة أجهزة الجاكارد بإستخدام إسلوب لينو بروكاد 
0 ممعرل[ء حيث يتم الإستفادة من تأثير فعل الإنزلاق لخيوط السداء المتحركة فى 
إبراز شكل الزجزاج على سطح المنسوج؛ ويغلب إستخدام أنسجة الث بيكة المنقوشة فى 
أقمشة الستائر الخفيفة لما تتميز به من الشفافية. 


المنفذة بإسلوب نير الشبيكة المعدنى ذو الشق الطولى بإستخدام أجهزة الدوبى 


ونظام التحريك لآحد تصميمات الشبيكة المنقوشة 


المظهر 


ل 


لسطكن 


و 


نسق اللقى 


2 


حامس | 


د تت لتكت 


- ادا صلاخ نن]| ‏ | نا ]| يش] ‏ _سش ]تي و سحا | بم [ 


شكل )15-1١(‏ 
المظهر السطحيى ونسق اللقى ونظام التحريك لأحد تصميمات الشبيكة المنقوشة المنفذ* 
بإسلوب نير الشبيكة المعدنى ذو الشقين الطوليين بإستخدام أجهزة الدوبى 


ك 02 


المظهر السطحى لوجهى أحد تصميمات الشبيكة المنقوشة 
المنفذة بإستخدام 


أجهزة الجاكارد 


(شبيكة مدراس موسلين) 


! 


000 


شكل (١-8؟)‏ 
المظهر السطحى أحد تصميمات الشبيكة المنقوشة (لينو بروكاد) 
المنفذة بإستخدام أجهزة الجاكارد 


/ض4 


ذ-ه كخواص الأقمشنة 


9-ه-١‏ قوة شد الأقمشية 


5 تعد خاصية قوة الشد من أهم الخواص الواجب توافرها فى جميع 
الأنسجة أيا كان نوعها أو طبيعة الاستخدام النهائى لها حيث يسدتدل يواسطة 
هذه الخاصية على. معرفة مدى تحمل الأقمشة قمشة للإجهادات ومقاومة البللى كما 

تؤثر وتتأثر تلك الخاصية يبعض خواص القماش الأخرىء لذلك إهتم العديد 
من الباحثين فى مجال النسيج بدراسة وتحليل خاصية قوة الشد للأقمشة 
المنسوجة و إمكانية التنبؤ بها والعمل على تحديد العوامل التى تؤثر فيها بهدف 
تحسينها والاستفادة الاقتصصادية منها. 


كذلك ذهب الباحثون إلى أن تحسن وزيادة قوة شد القماش ترتبط ارتباطا إيجابيا بقوة شد 
الخيوط المنسوجة منها إلا أن هناك صعوبة فى تقدير قيمة قوة شد القماش والتنبؤ بها مسن 
مع رد عي ا 1 شد الخيوط بالتركيب التعجى 
للتشريب؛ وتعتبر قوة شد المنسوج انعكاس لقوة 5 ل ا 3ق لكي التسس 
وتؤثر أحيانا معدلات تقلص الخيوط فى إنخفاض معدلات قوة شد المنسوج عن مجموع 
قوى شد الخيوط حرة (غير المنسوجة). 


وقد أشار لورد و محمد 0عدصدهط710 عه 0ده,1('') إلى أنه يمكن زيادة قوة شد المنسوج عن 
مجموع قوى شد الخيوط المكونة له بإجراء عملية تلبيد للأقمشة المنسوجة حيث تمنع عملية 
التلبيد انزلاق الشعيرات من الخيوط مما يؤثر فى زيادة قوة شد العيئنة تحت الإختبار. 
فى خاصية قوة الشد: 

-١‏ قوة شد الخيط وللتى تتأثر بدورها بنوع / الخامة وقوة شد الشعيرات 
وأسلوب الغزل المستخدم. 

؟- التركيب النسجى المستخدم. 

*- معامل التغطية ' الكثافة العددية لخيوط السداء واللحمة فى وحدة القياس ' 

+ - معدلات تشريب خيوط السداء واللحمة. 

١-ه-١-١‏ قوة شد الأقمشنة وتأثرها بائتر كيب النسجى 

م قام العديد من الباحثون بدراسة تآثير التركيب النسجى على قوة شد القماش من حيث 
التأثر بعدد التعاشقات وكذلك طول التشيفة وتوزيعها فقد ذهب اسام «ددوة72'') إلى أن 
العلاقة بين قوة شد القماش والتركيب النسجى إنما تتضح من خلال الإرتباط القوى والموجب 
بين قوة الشد للقماش وعدد تعاشقات التركيب النسبجى حيث أثبتت أبحاثه العلمية أن قوة شد 
النسيج السادة أعلى منها للمبرد المكسر والمنتظم 7/؟ والسادة الممتد 7/١‏ وان قوة شد للمبرد 
المكسر أعلى منها للمبرد المنتظم ؟/7. 


كما قرر شيفر و زملاوه .1ه » “,ىأو ؤطع959') أنه كلما زاد طول التشييفة كلما قلت قوة شد 
القماش وان النسيج السادة يعطى أعلى معدل لقوة الشد مقارئة بالتراكيب النسجية الأخرى 
كذلك فان قوة شد الأنسجة التى لها نفس توزيع التعاشقات بالسادة تعتبر أقل تأثرا بتغير طول 
التشييفة عنها بالأنسجة الأخرى وقد علل تايلور «10:وة1!"')هذه الظاهرة عند 
شيفر و زملاوّه .81 اع ع 75 بأن نظام توزيع التعاشقات بأسلوب السادة يعطى 
ترابط أقوى ويئنتج ضغوط متبادلة بين الخيوط المتعاشقة فى مواضع التعاشق أعلى منها 
بالتوزيعات الأخرى التعاشقات طيقا لنوع التركيب النسجىء؛ وقد أشار تايلور ج71" 
إلى إحتمال إنخفاض قوة شد الأنسجة السادة المزدوجة إلى أقصى حدودها عنها للأنسجة 
الأخرى ذات التشييفات القصيرة. 


أيضا أوجدت نتائج كل من-فارما وشاكرابرتى “تدع طة 0212© 8 وطعو؟ أن قوة 
شد القماش هئ إتجاه السداء تنخفض بزيادة التشبيفة ممع ثبات تكرار التركيب النسجى 
والظلروف والمواصفات الأخرى وعلل ذلك بزيادة اندماج القماش والترابط بين أجزائه كلما 
قل طول التشييفة » أيضا أشار إلى أن قوة شد القماش فى إتجاه اللحممة لم تتأثر بطول 
التشييفة. 


١-ه-١-؟‏ قوة شد القماش وتأثرها بمعامل التغطية 


ه أشار اسام :مه72855"') إلى أن زيادة كثافة العدات المنسوج يزيد من قوة شد القماش ' 
إلا أن يعد حدود معينة لا يصاحب زيادة العدات تحسن ممائل فى قوة شد الأقمشة كذلك ذهب 
شيفر و زملاقٌ ماله أء مكعتط 05 إلى أن قيمة مساعد القماش تزداد بمعدل خفيف فى 
إتجاه اللحمة بزيادة كثافة خيوط السداء فى البوصة وكذلك بزيادة عدد اللحمات بالبوصة وهذا 
التأثير يظهر بصورة واضحة بالنسبة إلى أقمشة السادة الممتدة فى كلا الإتجاهين وكذلك 
لأقمشة السادة ذات العدات الخفيفة للحمة أو السداء. 

وقد فسروا ذلك لزيادة عدد التعاشقات بالمنسوج إلا انهم أشاروا إلى أن مساعد القماش فى 
إتجاه اللحمة بالنسبة إلى الأقمشة السادة يأخذ فى النقصان عند ازدحام المنسوج العدات للحمة 
أو السداء كذلك فقد أشاروا إلى إنخفاض قيم مساعد القماش فى إتجاه السداء بزيادة كثافة 
اللحمات وقد أعزوا ذلك مما تتعرض له الخيوط على النول من إجهادات أثناء التشغيل وقد 
قرر مورتون «دهغ:21810' ') انه بزيادة كثافة العدات بالمنسوج يزيد اندماج الخيوط الطولية 
تحت الاختبار وارتباطها ببعضها البعض بواسطة فعل الخيوط العرضية المتعاشقة معها حيث 
تصبح اكثر قدرة أثناء الاختبار ووقوع الشد عليها على تجنب استطالة الأماكن الرفيعة بها 
بصورة مختلفة عن الأماكن السميكة بالخيوط المجاورة لها وكذلك بصورة تختلف عما إذا 
كانت غير منسوجة حيث تمنع الأماكن الرفيعة من إظهار أو إحدات الاستطالة المناسبة 
لسمكها بواسطة الاستطالة الأقل للاماكن المجاورة لها بالخيوط الأخرى والتى ترتبط معها 
ارتباطا محكما بتأثير التعاشق مع الخيوط العرضية مما يؤخر حدوث القطع إلى أنه ينشأ 
بصورة نسبية فى موضع محدد بالقماش حيث تقع أكبر نسبة من الأماكن الضعيفة بالخيوط 
المنسوجة وينتشر القطع خلال المساحة المتبقية من عرض العينة المختبرة بواسطة عملية 
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التمزق كذلك فان عدم انتشار القطع فى أماكن متفرقة من العينة المختبرة وتحديدها فى منطقفة 
واحدة يزيد من عدد الخيوط التى يحدث لها القطع بعيدا عن الأماكن الضعيفة بها مما يزيد 
من قوة شد العينة. 

كذلك ذهب كل من فارما وشاكرابرتى:"اء1:3[1225) ع مسو إلى أن قوة الشد 
للقماش فى إتجاه السداء تزداد بزيادة العدات فى إتجاه اللحمة حتى تصل لأعلى قيمة لها تأخذ 
بعدها فى النقصان بالاستمرار فى زيادة عدة الحدفات إلى أن أقصى قيمة لقوة الشد تختل ف 
باختلاف توزيع التعاشقات خلال التركيب النسجى بالرغم من ثيات عددها. 


١-ه-١1-"‏ قوة شد القماش وتأثرها بتشريب الخيوط المنسوجة 

ه قرر كلا من تيلور و جو 1") و جرين وود 000 #نددعءء 92 ') أن زيادة التشفريب 
بالخيوط المنسوجة يصحبها تأثير عكسى على قوة شد القماش كما أكد بيرس ععمرنعط('') أن 
ازدحام الخيوط العرضية المتعاشقة مع الخيوط الطولية تحت اختبار الشد إلى أقتصى حدود 
الأرساء قل تخلضر الخيوط الطولية من : تشريبها أولا و الإستقا مة تماما يؤدى إلى إنخفاضص 
قوة شد واستطالة القماش. 

وقد أشار تيلور مرو 1نرج17 7" ّ( توه ا ن تشريب الخيوط وقوة شد 
القماش واتفق كلا من تيلور :71:10" وجرين وود الك ')عند تحليلهم هذه 
الظاهرة على أن زيادة تشر يب الخيوط يصحبها زيادة ميل الخيوط المنسوجة على مستوى 
القماش مما يجعل الشد فى الخيوط المتشربة أكبر منها فى حالة استقامتها تماما ووقوعها فى 
مستوى القماش كذلك فان ميل الخيوط على مستوى القماش تأثرا بالتشريب يتطلب وجود قوة 
أكبر بالخيط من قوته الفعلية لتوازن الحمل الواقع عليها 3 تحت تأثير الشد فى إتجاه مستوى 
القماش إلا أن تيلور :71210" لم يرجح هذه الإحتمالات بصورة مطلقة وأشار إلى أن 
استطالة القماش تقتر ب قيمتهأ جدا من مجموع 3 تشريب الخيوط واستطالتها ثم عاد مرة أخرى 
وأشار إلى 0 التأثير النسبى بالتفسير السابق. 


وقد قرر تيلور :10و71" انه بافتراض ثبات نسبة التشريب أثناء الشد وعدم تغيرها فان 
قوة شد القماش تتخفض بنفس نسبة التشريب المئوية عما إذا كانت الخيوط الطولية مس تقيمة 
غير متشربة). 


ه وقد ذهب تيلور “رمانوه2 ) إلى الإحتمالات التالية أيضا لتفيد التأثير العكسى للتشريب 
على قوى الشد: - 


-١‏ ما يحدث لعينة القماش أثناء اختبار قوة الشد من تغير واضطراب فى أبعاد تركييها 
البنائى النسجى من حيث توزيع التشريب وخاصة فى وسط العينة المختبرة وكذلك بالقرب مسن 
الأطراف عند مقبضى جهاز الشد نتيجة لمحاولة الخيوط المنسوجة الطولية تحت تأثير الشد 
التخلص من تشريبها والاستقامة مما يجعلها تفرض على الخيوط العرضية التشريب بمعدلات 
أكبر؛ مما يعمل على تضيق عرض العينة المختبرة كلما بعدت عن مقبضى جهاز الشد ويجعل 


الشد والإجهادات الواقعة على عينة الاختبار غير منتظمة على جميع أجزائها مما يزيد إحتمال 
قطعها تحت تأثير شد اقل مما هو متوقع. 


7- فعل زيادة نسبة التشريب بالخيوط تحت الاختبار على تقليل وتصعيب اتزلاق الخيوط 
العرضية فوق الخيوط الطولية المتعاشقة معها مما يضعف من تمزق الخيوط الطولية ورغمأ 
من تخلصها تحت تأثير الشد من تقلصاتها تقريبا إلا انه يظل قائما إحتمال بقاء جزء صغير 
من التشريب يحمل فى طبيعته بعض التأثير على سهوله ائزلاق الخيوط العرضية وانه كلما 
زادت تشريب الخيوط الطولية كلما زادت الضغوط المتبادلة بين خيوط السداء واللحمة مما 
يعمل كذلك على تقليل انزلاق الخيوط العرضية ويؤثر على قوة شد القماش. 


الضغوط المتبادلة بين خيوط السداء واللحمة فى مواضع التعاشق أثناء تخلص الخيوط 
الطولية من التشريب بها تعمل على تفلطح الخيوط » وهذه التفلطح يواجه ويقابل زيادة فى 
الخيوط الطولية المنسوجة الشد الواقع عليها ونظرا لتركيب الخيوط البنسائى الحلزونى فانه 
يعمل على الاقتراب من الشكل الدائرى لقطاعه وان هذا يبرر إحتمال تغسير قطاع الخيط 
المنسوجة في الأماكن الحرة البعيدة عن مواضع التعاشق ( التشييفات ) يكون اكثر دائرية عن 
موضع التعاشق وهذا يؤكد إحتمال تعرض الشعيرات المغفزولة خلال القطاع العرضسى 
للإجهادات الواقعة عليها بصورة متساوية أو أن توزيع الإجهادات على القطاع العرضىي 
للخيط لا قيمة بصورة متساوية على مدى طول القماش كما هو موجود عند اختبار شد الخيط 
غير المنسوج. 


كذلك فقد قرر أشار لورد و محمد 560:ه360 :4 0ه,1ا' ') انه عند تثبيت المواصفات 
فان الأفمشة السادة الأعلى تشريبا تعطى اقل قوة شد بالمقارنة مع العينات الأخرى الأقل 


إن 


١-ه-؟‏ استطالة الأقمشنة 


ه أجمع العديد من الباحثين فى مجال النسيج على أن استطالة القماش 
تتأثر بعاملين أساسين هما معدلات تشريب الخيوط المنسوجة وكذلك اس تطالتها 
بالإضافة لعوامل آخرى ذات تآثير تانوى مثل نوع التركيب النسجى وتوزيع 
تعاشقاته بالإضصافة لمعدلات برم الخيوط المنسوجة والكثافة العددية لها. 


- 


١ذ-ه-1-9‏ تأ ات تك خبيوط المذ 


ه .أشار لورد و محمد 110122160 يك عرو ر[(1؟) إلى أن الأفمشة التى تتشرب (تتقلص) 
خيوطها بمعدلات أكبر تكون أعلى استطالة من الأفمشة الأخرى القى تتشرب خيوطها 


-١‏ أثبتت نتائج الأبحاث العلمية لحربى(') أن القماش السادة أعلى استطالة من المبرد ؟/؟ 
يليه أطلس 8 نتيجة زيادة معدلات تشريب الخيوط المنسوجة باس تخدام التركيب النسجى 
السادة عنه باستخدام المبرد ١/7‏ وأطلس 8 كذلك .أثبتت تجاربه العملية أن استطالة القمساش 
فى إتجاه اللحمة أعلى منها فى إتجاه السداء وتتشابه النتائج التى توصل إليها لحربى7") مع 
نتائج اسام 713558" 'أحيث أوجدت نتائج أبحاثه أن القماش السادة أعلى استطالة من المبرد 
المكسر 5/١‏ يليه المبرد المنتظم ١/7‏ ثم السادة الممند 7/5 على الترتيب كما أثبت 
اسام «رروو725'') أن استطالة القماش فى إتجاه اللحمة أعلى منها فى إتجاه السداء عند 
استخدام المبرد المكسر والمنتظم والسادة الممقد وكذلك فإن بعض عيتات الأفقمشة السادة 
وخاصة المزدحمة أظهرت استطالة أعلى فى إتجاه السداء عنها فى إتجاه اللحمة وأيضا فإن 
استطالة القماش تزيد بزيادة كثافة العدات وأن تشريب الخيوط المنسوجة يطابق لحد كبير 
الإتجاه العام لاستطالة القماش. 


ه كذلك أشار جروسر و ترشر “0ر7 يك مبعوومجن") إلى أن نتائج بحثه على الأقمشة 
السادة المربعة الخفيفة والمتوسطة ة والمؤزدحمة العدات أو جدت النتائج التالية: 2 


أ استطالة القماش فى إتجاه السداء أعلى منها فى إتجاه اللحمة باستثناء بعش الحالات فى 
الأقمشة الخفيفة. 


ب- كلما زادت كثافة العدات بالقماش كلما زادت استطالة القماش بصورة كبيرة فى إتجاه 
السداء بينما تقل ولكن بصورة خفيفة فى إتجاه اللجمة. 


وقد اعزى جروسر و ترئر ين روسن (15) النتائج السابقة إلى تأثير التشفريب 
حيث يتأثر تشريب السداء بصورة طردية موجبة بزيادة كثافة العدات وبالتالى عدد التعاشقات 
بالمنسوج إلا أنه ذهب الى تأثر التشريب فى إتجاه اللحمات بصورة عكسية سالبة بزيادة كثافة 
عدات السداء ويرجم ذلك لسببين:- 

السام ييز ذ ذز ذ 0 0 ز ز زذزذز 0 || ]أ --22 2س لت 
- 


3- إنخفاض قدرة اللحمات علي التقلص حول خيوط السداء فى مواضعع التعاشق إلا إن هذا 
التبرير لا يتحقق بالنسبة لتشريب السداء لإختلاف كيفية حركة خيوط السداء. 


3 عدم قدرة اللحمات على التخلص من تشريبها بصورة تامة أثناء اختيار الشد بسبب العمق 
الكبير لموجات تقلص خيوط السداء مما يكسب تلك الخيوط مقاومة كبيرة لأى زيادة فى عمق 
موجات تقلصها ( زيادة تشريبها ) خلال محاولة اللحمات الاستقامة تحت تأثير الشد مما ينتج 
عنه مقاومة استقامة اللحمات وتخلصها من تشريبها ونقص استطالة القماش. 


كلك قون مورتون لك ') أن عملية التعاشق ق بالقماش تقلل من تأثير عدم إنتظام 
الخيوط المنسوجة ويتوقف هذا التأثير على كثافة العدات بالمنسوج وأن قطع الأقمشة ف قمشة الخنيفة 
أتناء اختبار قوة الشد يتم فى أماكن متفرقة بمساحات العينة طبقا لتواجد الأماكن الرفيمة 
والضعيفة بالخيوط أما بالنسبة للأقمشة المزدحمة العدات فإن الأماكن الرفيعة تمنع من 
الاستطالة بصورة تتناسب مع سمكها وذلك بفعل معدل الاستطالة الأقل للأماكن المجاورة لها 
بالخيوط الأخرى والتى ترتبط معها بقوة وبإحكام نعل عملية التعاشق مع الخيوط العريضة 
مما يؤخر عملية القطع ويزيد من استطالة القماش وقوة شده. 

8-9-5-1 يَأ استطالة الخ 


معدلات ط المنسوحة 


أشار النجعاوى!'! إلى أن زيادة معاملات برم الخيوط لحدود معينة يؤثر فى زيادة 
استطالة الخيوط المنسوجة ومن قم زيادة استطالة القماشء كذلك قرر اسام 
سدووو؟' ') أن استطالة القماش تزيد بزيادة معاملات البرم بالخيوط المنسوجة؛ إلا أن البرم 
العالى يؤثر تأثيرا عكسيا على استطالة القماشء كذلك قرر ثسيفر و زملاؤه 
له أن “وو زطء5 *") أن اختلاف البرم باللحمات لا يؤثر على استطالة القماش فى إتجاه 
السداء ولكنها تؤثر بصورة معنوية واضحة على استطالة القماش فى إتجاه اللحمة» وقد 
حاول مورتون 860:608!'") تقنين استطالة القماش والتنبؤ بها مستخدما الصيغة التالية:- 
(100/ى <) + 7 + كياح موام 


03 


النسبة المئوية لإستطالة القماش ( المحسوبة نظريا ) - 2 
النسبة المئوية لتشريب الخيوط المنسوجة - يخ 


النسبة المئوية لإستطالة الخيوط المنسوجة بعد استحلاصها من القماش "© ح لا 

إلا أن مورتون «ده+:180' ') تشكك فى تخلص الخيوط المنسوجة بالعينة تحت الاختبار من 
التشريب بها تماما واستقامتها تحت تأثير الشد وعند القطع لإختلاف توزيع التشريب بالخيوط 
على مدى مساحة العينة المختبرة تحت الشد حيث أن الخيوط العرضية المتعاشقة مع الخيوط 
الطولية والحرة الأطراف تتخذ قدرا أكبر قدر من التقلصات فى منتصف طول العينة أما 
بالقزب من مقبضصى جهاز الشد فإن تقلص الخيوط العرضية يقل طيقا للحد الذى تستطيع معه 
الخيوط الطولية التخلص من جزء من تشريبها بإحداث استطالة بالخيوط العرضية وأنه اذا 
استطاعت الخيوط العرضبية الاستطالة إلى الحد المناسب بدون حدوث قطع فإن الخيوط 


اردان 


الطولية تستطيع التخلص من تشريبها والاستقامة تحت تأثير الشد وأنه استنادا على ما مبق 
فإنه يصبح: من الصنعب على الخيوط الطولية بالقرب من مقبضى جهاز الشد التخلخص من 
تشريبها تماما والاستقامة قبل القطعء وكذلك فإن التأثيرات المركبة للاستطالة وتقلصات 
الخيوط العرضية لا تكون كافية لتتخذ الخيوط العرضية التشريب المناسب لها و الضرورى 
عند منتصف طول العينة كى يسمح بالحركة المرنة للخيوط الطولية وقد ذهب مورتون 
مس1" إلى أنه استئادا على ما سبق يصبح من المتوقع أن تكون نسبة استطالة 
القماش المحسوبة عند القطع إلى استطالة القماش الفعلية عفد القطع أكبر من الواحد الصحيح 
إلا أن عدد كبيرا من نتائج أبحاثه العملية أثبتت عكس تلك القاعدة وخاصة فى إتجاه اللحممة 
وقد أعزى مورتون «دهغ:9310'") ذلك إلى إحتمال زيادة قيمة (5) إذا ما اختبرت استطالة 
الخيوط بدون شد أولىء: كذلك ذهب مورتون «رهغ«ه98 "2 إلى أن استطالة الخيوط بالقماش 
أعلى منها حرة غير منسوجة خاصة أن استطالة الخيوط غير المنسوجة لا تعبر عن اشتراك 
جميع العناصر المكونة للخيط فى قيمة الاستطالة الناتجة بصورة متساوية خلال الطصول 
المختبر حيث أن الأماكن الرفيعة سوف تتحمل الجزء الأكبر من الإجهاد الواقع على الخيط 
مما يجعل الأماكن الأكثر سمكا تستطيل بمعدل أقل من معدلها ويتم القطع رغم من وجود 
مقدار من الاستطالة الكامنة بالخيط لم تستخدم. 


غ6 


١-ه-"‏ مقاومة الأقمشة للتمزق 


5 أشار لورد و محمد 16025164 © :رآ" أن مقاومة الأقمشة للتمزق تعد من 
أكثر الخواص ارتباطا بطبيعة الاستخدام النهائى لهاء وتحديد عمرها الإستهلاكى حيث نجد أن 
هناك بعض النوعيات من الأقمشة يجب أن تتوفر بها مقاومة عالية للتمزق كالأقمشة 
الصناعية أو المسس تخدمة فى الأغراض العسكرية كأقمشة الباراشوت بينما قرر 
بوث غ71200) أن سهولة التمزق بعض النوعيات الأخرى من الأقمشة تعد أساسا 
لإستخداماتها المختلفة وبخاصة الأقمشة المستخدمة فى الأغراض الطبية: كالأشفرطة: 
الضمادات؛: حيث تستخدم لمرة واحدة فقط. 


وتعرف مقاومة الأقمشة للتمزق بالقوة اللازمة لإحداث أو استمرار التمزق فى القماش بشرط 
أن يتحرك الفكان على جهاز الاختبار أثناء تمزق العيئة مسافة تساوى ضعفه مسافة طول 
التمزق. 


وقد قام العديد من العلماء والباحثين المتخصصين فى مجال النسيج بدراسة مسلوك الأقمشة 
تحت تأثير اختبار التمزق فتوصلوا للأتى:- 


-١‏ قرر بيكر وتاننهوز 5ناعطاصعسه؟ يت “«هعلء782) أن سلوك الأفمشة تحت تأثير اختبار 

التمزق يختلف عن سلوكها تحت تأثير اختبار قوة الشد حيث يقم حمل الشد أثناء اختبار قوة 
الشد على الخيوط دفعة واحدة بيئما يقع حمل الشد أثناء اختبار مقاومة الأقمشة للتسزق على 
الخيوط مرحليا ' تدريجيا ' بحيث يقع حمل الشد على كل خيط بمفرده أو كل خيطين معا أو 
على عدد قليل من الخيوطء وتتقاسم حمل الشد فيما بينها ومن ثم تعتبر قوة شد الخيط لها أهمية 
كبرى فى مقاومة الأقمشة للتمزق. 


؟- قرر بوث 7800418 أنه كلما كانت الخيوط التى يتم اختبار مقاومة التمزق فى إتجاهها 
اكثر نعومة أو اكثر قابلية للإنزلاق حول بعضها البعض ( مثشل خيوط السداء الثتابتة 
و المتحركة لأفمشة الشبيكة الحقيقة محل البحث ) كلما زادت قابليتها للتجبمسع مع بعضها 
البعض» وبالتالى تزيد من مقاومة الأفمشة للتمزق. 
مقاومة الأقمشة 
-١‏ طبيعة الشعيرات المستخدمة (مغزولة » مستمرة ) 

؟- الكثافة العددية لكلا من خيوط السداء واللحمات بوحدة القياس 
*-- التركيب النسجى المستخدم 

4 - نمرة الخيوط المستخدمة 

ه- عمليات التجهيز النهائية 


نكت 


0 تختلف مقاومة الأقمشة للتمزق تبعا لطبيعة التكوين البنائى الخيوط المستخدمة حيث 
تتفوق الأقمشة المنتجة من خيوط مصنعة من شييرات مستمرة 


(مسسولا 4ع نصطولة1 وماد أغه00)) فى مقاومة تمزقها عن الأقمشة المنتجة من خيوط 
مصنعة من شعيرات مغزولة (ومتحددلا عندطأ1 عامري) 6 ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها:- 


[آ عدد البرمات/الوحدة 

من شعيرات متقطعة(5.1) مما يساعد فى زيادة حزكة الشعيرات المستمرة داخل الخيوط 
المستمرة وبالتالى تزداد مقاومة الأقمشة للتمزق. 

[ب] قوة شد الخيوط 

تتميز الخيوط المصنعة من شعيرات مستمرة بالقدرة العالية على امتصاص الطاقة و يرجع 
ذلك لمروئتها العالية وطبيعة تكوين السلسلة الجزيئية المتصلة للشعيرات مما يزيد من قوة شد 
الخيوط وبالتالي تزداد مقاومة الأقمشة للتمزق. 

وقد أثبتت التجارب العلمية لكروك و فوكس 2زه'1 ي# 71001 ') زيادة مقاومة الأفمشة 
للتمزق بدرجة كبيرة إذا استخدمت خيوط ذات قوة شد عالية فى نفس إتجاه اختبار مقاومة 
التمزق سواء إتجاه السداء أو اللحمة. 


١-ه-8-"؟‏ تأتير الكثافة العددية ط اإلسداء واللحمات 
يوحدة القياس, 
0 تختلف مقاومة الأقمشة للتمزق طبقا لإختلاف.الكثافة العددية لكل من خيوط السداء أو 


اللحمة بوحدة الفياس حيث تقل مقاومة الأقمشة للتمزق ارتباطا بزيادة الكثافة العددية لخيوط 
السداء واللحمات بوحدة القياس ويرجع ذلك إلى أن زيادة كثافة العدات يؤثر فى زيادة نقاط 
الاحتكاك بين الخيوط بعضها البعض مما يقلل من مقاومة الأقمشة للتمزق كذلك 
يحول استخدام عدة عالية بالمنسوج دون سهولة حركة الخيوط و من ثم تقل بدرجة 
كبيرة محصملة قوى الشد للخيوط الواقعة تحت تأثير الإختبارء وبالتالي تقل مقاومة الأقمشة 
للتمزقء حيث أتبتت التجارب العلمية لكل من تكسيرا و بلات وهامبورجر 
“عع نط1 1 مضه أغقاط بوعمتجنع 1 ) زيادة مقاومة الأقمشة للتمزق تأثرا بإنخفاضش 
عد الخيوط فى وحدة القياس مع كل تركيب نسجى(سادة »١/١‏ مبرد 1/١‏ » سادة ممتد؟/؟) 
على خدة مع كلا من نوعيات الأقمشة المنتجة سواء من خيوط مصنوعة من شعيرات مستمرة 
أو شعيرات متقطعة (مغزولة) ويتفق ذلك أيضا مع ما أثبتته التجارب العلمية لكل من براون 
و روسكا وع25 يك وبومرط(' 'أمن إنخفاض هقاومة الأقمشة للتمزق فى كلا من إتجاهى 
السداء واللحمة تأثرا بزيادة عدد الحدفات فى وحدة القياس لكل من التراكيب النسجية (وسادة 
ممتد؟/؟ ء مبرد 1/9 ء سادة ممتد”"/؟ فى كلا الإتجاهين). 


من 


5-8-5-١‏ تأثير اختلاف التراكيب النسجية 


ت تختلف مقاومة الأقمشة للتمزق طبقا لإختلاف التركيب النسجى حيث أشار لور و محمد 
لعسدقطه]1 يع لنرم.1(' ') إلى أن الأقمشة ذات التركيبات النسجية المحلولة ( 5و ن]) 
أو التى تحتوى على مجموعات من الخيوط تتحرك مع بعضها مثل أقمشة الربء الباسكت 
تتميز بمقاومة عالية التمزق ويرجع ذلك لان طبيعة تلك التراكيب النسجية تسمح للخيوط الى 
يتم اختبار مقاومة التمزق فى إتجاهها بمعدلات أفضل فى حرية الحركة بما يتيح لها إمكانية 
مشاركة عدد أكبر من الخيوط الواقعة تحت تأثير حمل الشدء فتزيد بذلك مقاومة تلك التراكيب 
النسجية للتمزق » أما بالنسبة للتراكيب النسجية وخاصة أنسجة السادة ١/١‏ والتى تحقق أعلى 
معدلات الاندماج فتتميز بأنها اقل التراكيب النسجية مقاومة للتمزق ويرجع ذلك لزيادة تقاط 
الاحتكاك بين الخيوط و اللحمات بمناطق التعاشق مما يحد بدرجة كبيرة من تجمع عدد أكبر 
من.الخيوط تحت تأثير حمل الشدء وبالتالى تقل مقاومة الأفمشة للتمزق؛ وقد اتفق كل من 
بوث و ") و كروك و فوكس 51002 الووسن او تكسيرا و بلات وهامبورجر 
"لع كاتا ط تسم سد غعملط بومتجنة11) من أنه كلما زادت أطوال التشييفات كلما زادت 
مقاومة الأقمشة للتمزق وبالتالى فان التركيب النسجى السادة ١/١‏ يحقق معدلات أقل فى 
مقاومة للتمزق مقارئتا بأنسجة السادة الممتد. 


ومن نتائج الاختبارات لكل من الأنسجة الثلاثة (سادة ١/١‏ » مبرد١/؟‏ » سادة ممتد ١/؟)‏ 
وجد الآتى: 


-١‏ معدل مقاومة النسيج سن ممتد "/؟ للتمزق يعادل ضعف معدل مقاومة النسيج السادة 
1 للتمزق 
7- أن معدل مقاومة النسيج مبرد ١/٠‏ للتمزق يعادل ضعف ١,©‏ من مقاومة النسيج السادة 
١‏ للتمزق. 
ه كذلك أشار حربى!') أن أنسجة السادة الممتد ؟/7 تتميز بمقاومة أعلسى للتمزق مسن 
الأنسجة السادة ١/١‏ لإنخفاض عدد التعاشقات بها مما يميزها بمقدار أكبر مسن الليونة 
والمرونة حيث توجد .الخيوط بأنسجة السادة الممتد 1/7 على هيئة أزواج متمائلة بينما تكون 
منفردة في أنسجة السادة 2١/١‏ وحين تتعرض أنسجة السادة 1/١‏ لإجهاد التمزق فإن الخيوط 
التى تكون عمودية على إتجاه الإجهاد( في حالة الإختبار بطريقة اللسان )؛ تبدأ فى القطع 
واحد تلو الآخر فى توالى سريع حيث تقع القوة كاملة على خيط واحد فقطء بينما فى ألنسجة 
السادة الممتدة رأسيا ؟/١؟‏ فإن القوة تقع على خيطين وتوزع عليهماء وتبدأ الخيوط فى القطع 
على هينة خيطين تلو خيطين مما يزيد من مقاومة القماش للتمزق. 
4-8-6-١‏ نأك ط المستخدمة 


. ١ 0 اختلاة‎ 


ه قرر كل من كروك و فوكس ره"1© :112001 ') أن زيادة سمك الخيوط المستخدمة له 
تأثير كبير على مقاومة الأفمشة للتمزق حيث تؤثر زيادة سمك الخيوط فى إتجاه الاختبار فسى 
زيادة مقاومة الأفمشة للتمزق نتيجة لزيادة سمك الخيوط في نفس الإتجاه. 


لاه 


١-ه-”"-ه‏ تأثير_عمليات التجهبز_النهاء 


نت قرر بوث 78004 أن مقاومة الأقمشة للتمزق تختلف طبقا لإختلاف عمليات التجهيز 
التى يتم إجرائها على الأقمشة فهناك بعض عمليات التجهيز النهائى مثل (الغسيل » الغلى » 
التبييض » المرسرة » الصباغة ) تؤيد من مقاومة الأقمشة للتمزق بينما هناك بعض عمليات 
التجهيز تقلل من مقاومة الأقمشة للتمزق مثل ( معالجة الأفمشة ضد التجعد أو مقاومة اللهب 
؛ السخاوة ) أو تغطية المنسوج بطبقة تغطية (0844928©) وقد أثبت ذلك كل من 
براون و روسكا و1815 يع «ووه:8!' 'أمن خلال تجاربهما العملية حيث قاما بإجراء 
اختبار التمزق على نوعية الأقمشة فى مراحلها المختلفة من بدايتها وهى خام ثم بعد التجهيز 
وعمليات المعالجة فوجدا أن :: 


© مسذاء /7 رطل 
« لحمة 6,5 رطل 
وبعد جراء بعض عمليات المعالجة بإضافة بعض المواد الكيميائية لإكساب الخامة 


بعض الخواص المطلوية للأداء الوظيفى لها مثل (زيادة مقاومة الل هب و السخاوة » 
مقاومة التجعد ..... الخ) أدى ذلك لإنخفاض معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق حيتث 
أصبحت قيم الاختبار بعد المعالجة كما يلى:- 


ه سداع ",4 رطل 


« لحمة “,ه رطل 


مه 


١1-ه-4‏ سمك الأقمشة وك تلعكء قط عتسعطة1 


ه أشار العديد من الباحثين على أن سمك القماش يتأئر بعسدة عوامل حيث أشار 
حربى!" إلى أن سمك القماش يتأثر معنوياً بكل من ( التركيب النسجى - سعك الخيوط 
واللحمات - معامل التغطية) كما ذهب جرين وود #000ودءه:!'' ' إلى أن إختلاف 
توزيع معدلات التشريب بين الخيوط واللحمات تؤثر فى سمك القماش 


-١‏ التركيب النسجى ؟- معامل التغطية 
*- معدلات تشريب الخيوط واللحمات 
4 - سمك الخيوط واللحمات وطبيعة التركيب البنائى لها 


١-4-0-١‏ تأثير اختلاف التركيب النسجى 


ه قرر بيرس ععنرؤعط7'') أن تساوى ظهور كل من خيوط السداء واللحمة» وكذا معدلات 
بروزهم على سطح القمائن فى الأقمشة السادة المربعة يزيد من نعومة سطح المنسوج إلا أنه 
يسبب إنخفاض سمك المنسوج » كما أشار حربى7 أنه كلما زاد طول التشييفة كلما زادت 
معدلات سمك الأقمشة حيث أثبتت تجاربه العملية أن التركيب النسجى أطلس» يحقق أعلى 
معدلات السمك يليه التركيب النسجى المبردى ١/١‏ يليه التركيب النسجى السادة ١/١‏ » كذلك 
ثبتت التجارب العملية للى 80ر11" ') أن الأنسجة المبردية 4/4 تحقق معدلات أعلى فى 
ا 1/١‏ ل سر ل 
.له 4ع «ع؟ء 751 ') أن قيم السمك لأنسجة السادة الممتد "/٠‏ فى إتجاهى السداء واللحممة 
عند معاملات التغطية المختلفة للحمات أعلى من قيمة السمك المناظرة لأئسجة السادة ١/١‏ 
وقد فسرحربى!') ذلك بأنه كلما زادت طول التشييفة بالنسبة للأنسجة المبردية والأطلسية 
كلما قلت مقاومتها للثنى وزادت قدرتها على التقلص والتفسوس لاعلى تأثرا بإنضغاط 
أطرافها بمواقع التعاشق مع خيوط السداء لأسفل بالإضافة إلى تأثير معدل انكماش القماش بعد 
نزوله من النول على ارتفاع موجات التقلص للتشييفات حيث أنه كلما زاد معدل انكماش 
القماش كلما ارتفع موجات التقلص والتقوس للتشييفات وقل طول موجاتها والمسافة بيسن 
طرفى التشييفات بمواضم التعاشق ق ويقابل ذلك أيضاً انه كلما قل طول التشييفة كلما زادت 
مقاومتها للثنى وقلت قدرتها على التقلص والتقوس لأعلى مما يؤدى لإنخفاض ارتفاع موجات 
التقلص للتشييفات. 

ومن الجدير بالذكر أن النتائج والاستنتاجات السابقة التى تشير الى تأثر سمك الأقمشة بنوعية 
التركيب النسجى النستكم إنما تتمارضن مع القواهد العملية القتى اسقتد إليها 
هاميلتون 05غ11د:و8!"') لتحديد سمك الأقمشة غير السادة مثل المبرد حيث استخدم قواعد 
بيرس ععمزع©7' ') لتحديد سمك الأنسجة السادة وذهب إلى تحديد السمك بالأنسجة ذات 
. التشييفات القصيرة استناد إلى العلاقات الهندسية بين خيوط السداء واللحمة بمناطق التعاشئق 


احلن 


مع إغفال ما يحدث الخيوط بمناطق التشييف مما يجعل الأنسجة المختلفة التراكيب النسجية 
تتساوى فى السمك إذا ما تطابقت العلاقات الهندسية بين السداء واللحمة بمناطق التعاشسق 


١-ه-4-؟‏ تأثير إختلاف معامل التغطية 

ه أثبتت التجارب العملية لحربى7) أن الأنسجة السادة 1/١‏ المس تخدمة لحمات نمرة 
)154--760--15-1١(‏ بالترقيم الإنجليزى » يزداد سمكها تدريجيا وبمع دلات معنوية 
تأثرا بالزيادة التدريجية المتبعة فى قيمة معامل التغطية للحمات وتتحقق أعلى معدلات السمك 
بإستخدام معامل تغطية ١15‏ للحمات والذى يعتبر أقصى حدود الإزدحام العملية لأنسجة 
السادة باللحمات على النول و أشار حربى() إلى أن الاستنتاج السابق بالنسبة للأنسجة السادة 
إنما يعزى إلى الزيادة التدريجية فى قيمة التشريب للحمات والمتأثرة بدورها بالزيادة 
التدريجية فى قيمة معامل التغطية للحمات وأيضا فأن أنسجة المبرد والأطلس يزداد سمكها 
تدريجيا وبشكل معنوى تأثرا بالزيادة التدريجية المتبعة فى قيمة معامل التغطية للحمات وان 
الأنسجة المبردية تحقق أعلى معدلات السمك باستخدام معامل تغطية ٠١٠‏ لنمر اللحمات 
المستخدمة (؟1١-‏ 78-15 - 74 ) وإن الأنسجة الأطلسية كذلك تحقق أعلى معدلات 
للسمك باستخدام معامل تغطية 7" لنمر اللحمات المستخدمة .)74-57٠.0-15-1١5(‏ 


ومن الجدير بالذكر أن عدم وجود تغير ملحوظ فى قيم التشريب للحمات بالأنسجة المبردية 
والأطلسية تأثرا بزيادة قيمة معامل التغطية للحمات من النمر المستخدمة 
70-1-1١(‏ - 34 ) بالترقيم الإنجليزى بالإضافة إلى الزيادة الطفيفة التدريجية فى 
قيمة تشريب السداء تأثرا بزيادة معامل تغطية اللحمات يشيران إلى إنخفاض تأثير التشفريب 
بوجه عام على زيادة سمك الأنسجة المبردية والأطلسية تأثرا بالزيادة فى قيمة معامل التغطية 
للحمات » وان الزيادة فى سمك الأنسجة المبردية والأطلسية تأثرا بالزيادة فى قيمة معامل 
التغطية للحمات فقد تعزى إلى أن زيادة كثافة التثشييفات المبردية والأطلسية تقلل من 
الفراغات بينها مما يؤدى إلى أن تساند التشييفات بعضها البعض أن تصبح فى وضع رأسى 
يقلل من انحرافها جانبيا تحت تأثير الإجهادات التى تتعرض لها وخاصة أثناء اختبار سمكها 
مما يزيد من بروزها وارتفاعها فوق سطح القماش ويساعد على زيادة سمكها بالإضافة إلى 
أن زيادة عدد التشييفات البارزة فوق سطح القماش يقلل من تأثير الحمل العمودى لجهاز قياس 
السمك على إنضغاط التشييفات المتعرضة له ويجعلها تبرز بمعدلات أكبر فوق سطح القماش. 


١-ه-5-4‏ تأثير اختلاف معدلات تشريب الخبوط السداء واللحمات 

ه ذهب جرين وود 04مسبجدعء0'' ) إلى أن العلاقة بين سمك القماش وخواص تركيبه 
البنائى تعتبر معقدة إلا أن الأقمشة تحقق اقل معدلات السمك فى حالة التوازن والتعادل فى 
توزيم معدلات التشريب بين خيوصط السداء واللحممة كذلك ذهب 
بيكر وتاننهوز دناقطدعمهة1 > '«عئاء08) إلى صعوبة تقنين العلاقات بين سمك القماش 
و أقطار الخيوط المنسوجة بسبب التشريب » وان سمك الأقمشة المربعة المتزنة تتراوح قيمته 
بين مجموع قطرى خيط السداء واللحمة » (؟/؟) مجموع قطرى السداء واللحمة . 


و5 


© تلعب طبيعة الشعيرات دور بارز فى اختلاف سمك الخيوط وبالتالى سمك الأفمشة تأثرا 
بزيادة الحجم النوعى للخيط حيث أشار بوث 80048 7') إلى أنه بزيادة الحجم النوعي للخيط 


(26]) 11 ك010 607 11! »ار ال 0.0357 - ,4 


حيث قطر الخيط بالمليمتر > سمك 
الحجم النوعى الخيط اس افا 
كذلك تساعد طبيعة البرمات بالخيوط التشييفات على مرونة التقلص والتموج تأثرا بإنضغ اط 
أطرافها بمواضع التعاشق مع خيوط السداء لأسفل وكذلك تأثرا بمعدل انكماش القماش بعد 
نزوله من على النول» ويمكن تحديد سمك القماش من خلال التصور الهندسى للتركيب البنائى 
النسجى الذى وضعه بيرس معزؤءط!' ')؛ حيث اتخذ النسيج السادة ١/١‏ المربع أساسا لهذا 
التصوز على افتراض أن الخيوط المنسوجة ذات قطاعات عرضية تامة الاستدارة كما يوضح 
شكل 35-١(‏ ) » وافترض بيرس ععبرؤعط('”) أن سمك القماش يمكن حسابه من خلال ايا 
من المعادلتين الآتيتين :- 

بط + رل ع "1" 

وط + ول - "1" 


حيث:- 
ل' سمك القماش بالمل 
ولك قطر خيط السداء بالمل ( المل > ١,٠٠١‏ بوصة ) 
يك قطر خيط اللحمة بالمل 
كذلك فقد افتراض أن سمك القماش يصل إلى الحد الأدنى عندما يصبح :- 
بط > ول أو يط ع ريل 
وعندئذ يمكن تقدير السمك طبقا للصيغة التالية: س 
ول + 1ك > زول 
وبزيادة قيمة 2ط أو 11 يزداد سمك القماش إلى أن يصل إلى قيمته العظمسى فى أحد 
الحالتين :- 


5١ 


١-عندما‏ تصبح خيوط السداء مستقيمة من حيث اللحمات أى أن (0 حرط) فيكون +:- 


يول + ر > بممسسوجط 
20 + 0 5 جدرو ]ا 


وفى هذه الحالة يغلب ظهور اللحمات على سطع المنسوج شكل "٠ -١(‏ ) 
-عندما تصبح اللحمات المستقيمة بين خيوط السداء أى أن (2-0ط ) فيكون:- 

يل + يول ع ومريط 

0 / 
وفى هذه الحالة يغلب ظهور خيوط السداء على سطح المنسوج شكل ٠ -١(‏ “"اب)» إلا أن 
بيرسعع رع ١١‏ "أشار إلى تأثير الضغوط المتبادلة بين الخيوط المنسوجة فى مناطق التعاشق 
والتى تؤدى إلى تغيير المقطع الدائرى الخيط إلى شكل بيضاوى وقدر التفلطح الحادث كالأتى 


05-5 


دن 


© > معدل تفلطح الخيط . 
- القطر الأكبر للشكل البيضاوى . 
دا > القطر الأصغر للشكل البيضاوى . 
واستفاد بوليت 0111م "2 من ذلك حيث قام بتعديل كلا من المعادلتين الأساسيتين السابقتين 


و ©36 


0 
6 معدل تفلطح خيط السداء 
© > معدل تفلطح خيط اللحمة 
3 > .نمرة خيط السداء (ترقيم إنجليزى) 


وأا > نمرة خيط اللحمة (ترقيم إنجليزى) 


36© 


| 


7-7 + 5 


52 


)11-١( شكل‎ 


ب 


شكل )".-١(‏ 
التصور الهندسى للتركيب البنائى النسجى السادة ١/١‏ 
فى حالة تحقيق أعلى قيمة العظمى لسمك القماش 


4 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


17011آ لدخمء تطامءمعدط 


1١-5‏ مواص سفت الغي ولط المستخدمة 
5-9 المواصفة العامة لماكينة النسيج المستخدمة 
؟-” متغيرات التركيب البنائى النسجى لعينات التجارب 
؟-4 خطوات إنتاج عينات التجارب 

؟5-ه الإختبارات المعملية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


؟ - التجارب العملية والإختبارات المعملية 
ه يهدف البحث إلى دراسة تحليلية لخواص وأساليب إنتاج أقمشة الشبيكة 
الحقيقية» وقد تم إختيار إسلوب الحركة المتزامئنة للدوب السفلى والعلوى 
(عسأم نه مرمغ عل مدمغاوط كدامعدئ][1دادمة5) كأحد أساليب إنتاج أقمشة 
الشبيكة الحقيقية» كذلك تم تحديد فاعلية تأثير كل عنصر من عناصر التركيب 
البنائى النسجى المتمثلة فى (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - نمر 
اللحمات - التراكيب النسجية) على خواص أقمشة الشييكة الحقيقية يهدف 
التوصل لأفضل معدلات خواص القماش وتحديد فاعلية تأثير كل عنصر من 
العناصر الأساسية على خواص القماش المتمثلة فى قوة الشندء والإستطالة» 
ومقاومة التمزق» والسمكء وكذا تقويم تأثير متغيرات التركيب البنائى النسجى 
على خواص أقمشة الشبيكة الحقيقية ودراسة صعوبة واقتصاديات تشغيلها 
ومقارنتها بالأنسجة العيارية الأخرى (السادة ٠ 1١/١‏ السادة الممتدة رأسيا 


بؤذقةة ْ 


العناصر_الأساسية المؤثرة خوراص القماث 

٠ةمحللاو مواصفات الخيوط المستخدمة لكل من السداء‎ -1١ 
٠ تصميم القماش (نوع التركيب النسجى)‎ -* 

“7- الكثافة العددية لكل من خيوط السداءء اللحمة بوحدة القياس ٠‏ 


؟ ١-‏ مواصفات الخيوط المستخدمة لكلاً من السداء واللحمة 


تم إستخدام خيوط سداء نير ١/٠6٠١‏ من خامة البولى بروبيلين 
(0162م0ام 019م) المستمرة *'مسروؤلا غصع تصهلة1 كنامتتستخاصهن»'' 
ذات برم فى إتجاه (:2) كذلك تم إسستخدام لحمات دنفير 
60/601/16١(‏ 4 )من خامة البولى البروبيلين ذات برم فسى 
إتجاه(/7) مع ملاحظة أن جميع الخيوط واللحمات المستخدمة مبرومة ومثبتة 
حراريا ويوضح جدول( )١-١‏ خواص الخيوط واللحمات المستخدمة قى نسج 
عينات التجارب. 


5-9 المواصفة العامة تماكينة_النسيج المستخدمة 


20 تم نسج التجارب بقسم ( نسيج )١‏ بشسركة مصر حلوان للغزل 
والنسيج بإستخدام ماكينة نسيج (هسصدم! ند 5 7()1 ؟) يابانية الصنع تيبعا 


للمواصفات التالية - 
طراز الماكينة 


وسيلة تحقيق النفس 
جهاز الطى 

جهاز الرخو 
وسيلة القذف 
حساس السداع 


حساس اللحمة 


أبعاد الدرا العادى 


أبعاد درأ الشبيكة 


م١1‏ سم 


+٠‏ احدفة / دقيقة 


جهاز دوبى علوى بمشوارين وبحد أقصسى 
" اسكينة 


موجب الحركة 

سالب الحركة 

مكوك قذف زوجى 

كهربائي ( اجرائد ) 

شوكة جانبية يمني متصلة بكامة علي العمود 


على الجانب الأيسر لريشة الدف 


در "از * مغ >« م ممع 


١"...‏ <* هوه * 1١١‏ مم 


"15 


93 


جدول (؟-١)‏ 
خواص الخيوط واللحمات المستخدمة فى نسج عينات التجارب 


تمنسج عينات التجارب الخاصة بالبحث وفقا لمتغيرات التركيب البنائى النسجى 
الاتية:- 

-١‏ إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياسء بإستخدام 4 لحمة |سم 

»؟ - اختلاف سمك التلحمات»: بإستخدام لحمات دثئير ) ءاد كء.2؛) بولي بروبيلين 
مستمرة (20224: 112 215105 ) مبرومة ومثبتة حرارياء وأيضا تم تثبيت نمرة خيوط 
السداء المستخدم وحددت بنمرة دئير "٠٠‏ بولي بروبيلين مبرومة ومثبتة حراريا 


»- اختلاف التراكيب النسجية:ء السادة ( ٠ ١/١‏ ؟/؟ )» الشبيكة ( 1/١‏ 5/9 2 "3/9" ). 


وتوضح الأشكال من(1-1)إلى(5-7) المظهر السطحيء و نسق اللقى. ونظلام التحريك 
للتراكيب النسجية المستخدمة كذلك يوضح الجدولين (؟-؟) ؛ (؟-") المواصفات التنفيذية 
لعينات التجارب المنتجة. 


4-١‏ خطو ات إنتاج عينات التجارب 

0 تم إنتخاب إسلوب الحركة المتزامنة للدوب الس فلى و العلوى 
(عستمسمل رمغ عت تسمغغوط كنامع سج لسسسز5) لأنه كان الإسلوب الأمثلء 
حيث تم إجراء محاولات بإستخدام إسلوب نير الشبيكة المعدنى (النصف درأة) 
ذو العين الواحدة ( ع:13 ده طغ81؟ درداه2 اعع]5 8136 ) إلا أنه كانت هناك 
صعوبات فى التشغيل أدت لصعوبة التنفيذ وتنقسم خطوات الإنتاج إلى 


مايلي: - 
١‏ - التسدية ١‏ - اللقى 
"- التطريح 4 - التقديم 


١-4-1‏ التسدبة 


تم تسدية ٠‏ م من خيوط البولي بروبيلين دنير ٠٠١١‏ المستمرة (5.©) المبرومة 
والمثبتة حرارياً على اسطوانة سداء واحدة للخيوط الثابتة والمتحركة طبقاً للمواصفات 


الآتية:- 

عرض السداء | و٠١ااسم‏ 

عدد خيط السم على إسطوائة السداه ‏ > "١‏ خيط / سم 
عدد خيط السداء الكلية <> ا ءة١و؟‏ خيط 
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إنتاج عينات التجارب بإستخدام إسلوب الحركة المتزامنة للدوب السفلى والعلوى 


المظهر السطحى ونسق اللقى ونظام التحريك 


لأنسجة السادة 


ا تخدمة فى 


سادة 


1/١ 


شكل (1-1) 


السادة 


الممتد رأسيا ؟/؟ 


شكل (5-؟) 


' 1 111131 ال 


لال 
سأسرسأس هس أهره 
هسام سه سام 
0 
اس داه سام سام 
ا 
م !1 ]ط! |ط! !! !![! !١ط(‏ |[ 


شكل (6-7) شكل (5-:) 
شبيكة ١/1‏ شبيكة ؟/ "١‏ 


المظهر السطحى ونسق اللقى ونظام التحريك لأنسجة الشبيكة المستخدمة فى 
إنتاج عينات التجارب بإستخدام إسلوب الحركة المتزامنة للدوب السفلى والعلوى 


ب << 0 
وك 


المظهر السطحى ونسق اللقى ونظام التحريك لأنسجة الشبيكة المستخدمة فى 
إنتاج عينات التجارب بإستخدام إسلوب الحركة المتزامنة للدوب السفلى والعلوى 


الا 


؟ “0 


الموا 


.م 


١ 


جدول (؟-؟) 


ثثنة 5 
2 


ية لعيئات التجارب السادة 


0 
0 
2 

ع 

6 
3 
3 
-- 
2 
2 
ككٍِ 

5 

0 

ع 

0: 
8 


رف 


المواصفة التنفيذية لعينات التجارب الشبيكة 


؟-4-؟ اللقسسى 

تم إستخدام نوعين أساسين من الدرأ :- 

[أ] درأ عادى ويُخصص لدرأ البراسل ( #درأت ) 

سؤدر ا كاضي - :لقوق كل كر القنيها ججمودة ولستوسان عانيا مسوعئية كويدن 
الشبيكة وقد تم إستخدام مجموعة واحدة ( #درأت )ء تتكون الدر أتين الخلفيتين فى المجموعة 
من درأتى رفع بينهما نيرة الدوب وتأخذ الدرأتين مع نيرة الدوب وضع مقلوب عل ماكينة 


النسيج ( دوب علوى ) و تأخذ الدرأتين الأماميتين فى المجموعة وبينهما نيرة الدوب الوضسع 
العادى على ماكينة النسيج ( دوب سفلى ). 


تيب التا 


1 درأ البراسل موضع الدرأ (ه-٠‏ ) 
[ب] درأ مجموعة تكوين الشبيكة موضع الدرأ ( ١-؛)‏ 


وتم إجراء عملية اللقى لخيوط السسداء طبقاً للنظام التالى :- 
[أ] الخيوط الثابتة 
تم لقى الخيوط الثابتة ة ("خيط لقى براسل) فى نيرة الدوب الخلفى ( الدوب العلوى ) المقلوب 
ثم تم إمرار كل خطين ثابتين بين درأتى الرفع الأماميتين ( درأة "7 ) وأعلى ثيرة الدوب 
[ب] الخيوط ١!‏ لمتحركة 

تم إمرار الخيوط المتحركة (” خيط) أسفل نيرة الدوب الخلفى ( الدوب العلسوى ) دراتى 
الرفع ( ":4) ثم يتم لقى الخيوط المتحركة فى نيرة الدوب الأمامى ( الدوب السفلى ) وبحيث 
يقع كل خيطين متحركين على شمال كل خيطين ثابتين . 
هذا وقد تم تقدير كل خيطين من الثابت والمتحرك كخيط واحد فى تقويم الآداء للتراكيب 
النسجية المستخدمة بالبحث؛ وخاصة أن الخيوط المزدوجة فى اللقى ( سواء الخيوط الثابتقة 
والخيوط المتحركة ) تتحرك كخيط واحد خلال نسج عينات البحث جميعياء وقد تم لقسى 
الخيوط بتلك الكيفية لتجنب صعويات التشغيل التى واجهت الباحث والتى تعذر مععها نسج 
العينات أثناء مرحلة النسيج بإستخدام فتلة واحدة بالنيرة» وتعذر معها نسج عينات البحث. 


اج] خيوط البراسل 
(81566)على الماكينة 0 ؟ خيط / نيرة بحيث د تخصص الدرآتين (54) لتكوين برسل 


الجانب الأيمن للقماش» الدرأتين 0م للجانب الأيسر للقماشس وبإستخدام التركيب النسجى 
السادة الممتد رأسياً 7/1 


4 ا 


؟4-9-” التطر اه 


تم التطريح لخيوط السداء ( ثابت ومتحرك ) بإستخدام مشط ٠١‏ بواقم ؛ خيط / باب 
١ (‏ خيط ثابت» ١‏ خيط متحرك ) مع ترك باب بدون تطريح . 


؟-4-4 التقديم 

تم بدأ تشغيل ماكينة النسيج بالتركيب النسجى السادة ١/١‏ وذلك لتنظيم الشدد الواقع على 
خيوط السداء " ثابت » متحرك ' كذلك لضبط حركة الأداء الميكانيكى لماكينة النسيج وسهولة 
ضبط كافة الأجهزة الخاصة بالماكينة وبعد انتظام الأداء الحركى للماكينة وضبط كافة 
أجزاءها ثم تم تشغيل عينات التجارب الشبيكة وتم الضبط النهاتى لكافة الأجهزة بالماكينة. 
الر كائز لآليات عملية النسج المتطلبة لإنتاج عينات التجارب:- 


أولاً:-- التركيب الذ السادة ١/١‏ 

١-الحدفة‏ الأولى نفس مفتوح ( ع 60 ) ويتكون من رفع الدرأتين الأولى والثالثة 
؟-الحدفة الثانية نفس السادة ( 52604 «نهاط) ويتكون من رفم الدرأتين الثالثة والرابعة 
ثانياً:- التركيب النسجى الشبيكة ١/١‏ 

١-الحدفة‏ الأولى نفس مفتوح ( 5960 68م0) ويتكون من رفع الدرأتين الاولى والثالثة 
؟- الحدفة الثانية نفس الشبيكة (51860 0705560©) ويتكون من رفم الدرأتين الثانية 
والرابعة 

ويوضح شكل (؟ -) آليات تحقيق النفس لأنسجة السادة ١/٠ء‏ كذلك يوضح شكل (؟1-1) 
آليات تحقيق النفس لأنسجة الشبيكة 1/1 

ثالثاً:- التركيب النسجى السادة ؟/١‏ 

١-الحدفة‏ الأولى والثانية نفس مفتوح ( 5160 076) ويتكون من رفع الدرأتين الأول 


والثالثة 
؟ -الحدفة الثالثة والرابعة نفس السادة ( 5160 «ذهاط) ويتكون من رفم الدرأتين الثالشة 
والرابعة 


رابعا:- التركيب النسجى الشبيكة ؟/١‏ ء' 
١-الحدفة‏ الأولى والثانية نفس مفتوح ( 5860 02768) ويتكون من رفع الدرأتين 
الأولى والثالثة 

؟- الحدفة الثالثة والرابعة نفس الشبيكة (518©0 708560©) ويتكون من رفع الدرأتين 
الثانية و الرابعة 

خامساً:- التركيب_النسجى الشبيكة 7" 

١-الحدفة‏ الأولى والثانية والثالثة نفس مفتوح ( 0 «عم0) ويتكون من رفم الدرأتين 
الأولى والثالثة 

؟- الحدفة الرابعة والخامسة والسادسة نفس الشبيكة (5260 0705560©) ويتكون من رفع 
الدرأتين الثانية والرابعة 


هو/ 


2 
ؤ 
ا 


١‏ ا نعط متواط2 


شكل (؟ -6) 
آليات تحقيق النفس لعينات التجارب السادة 1/١‏ 
بإستخدام إسلوب الحركة المتزامنة للدوب السفلى والعلوى 


|| 0 لنفس المفتوح معط دعم © 
شكل (7-1) 
آليات تحقيق النفس لعينات التجارب الشبيكة ١/١‏ 
بإستخدام إسلوب الحركة المتزامنة للدوب السفلى والعلوى 


ك0 


-4-ه التعديلات التي أجريت على ماكينة النسيج لتدلا الأساليب 
المستخدمة لإنتاج أقمشة الشبيكة الحقيقية 

لما كانت ماكينة النسيج المستخدمة (120512 15102 موديل »1.1 )7'*) غير مجهزة 
أساساً لإنتاج أقمشة الشبيكة الحقيقية لذا فقد تم إجراء التعديلات الآتية على ماكينة 
النسيج : - 

١‏ - درأ الشييكة 

نظرأ لزيادة معدلات الإجهادات الميكانيكية الواقعة على الدرأ الخاص بتكوين الشبيكة لذا فقد 
تم إستخدام نوعية خاصة من الدرأ أكثر سمكا لمقاومة تلك الإجهادات حيث يبلغ سمك الدرأة 
العادية 4 مم بينما يبلغ سمك الدرأ الخاص بالشبيكة ١١‏ مم وبحيث يتم وضع كل درأتين 
داخل دليل واحد بالدلايل الجانبية للدرأ بماكينة النسيج . 

أبعاد الدرأ العادى ."1 « 454 لم مم 

أبعاد الدرأ الخاص  1١ 484 «١.٠.‏ مم 

ماركة الدرأ العالدى 210) سويسرى الصنع موديل «عع78201 3810 -611 .0 .60 
> - دلا 


تتميز دلايل الدرأ بماكينة النسيج بوجود كل دليل للدرأة بشكل منفصل عن الأخر ويفصل 
حاجز كل دليل عن الآخر ويوضح شكل (؟6-7) مسقط أفقى لدليل الدرأ العادى المس تخدم 
على ماكينة النسيج حيث تتحرك كل درأة 5 بشكل منفصل عن الآخر ويشغل الفراغ الذي 
تتحرك الدرأة من خلاله مسافة تساوى سمك الدرأة بالإضافة إلى ؟ مم كخلوص أما الحاجز 
فيشغل مسافة تساوى 4 مم» ونظرأ لطبيعة ألية الحركة لدراً الشبيكة بحيث يجب أن تتحرك 
كل درأتين بشكل مستقلء لذا تم إستبدال دلايل الدرأ المركبة على ماكيئة النلدسيج بدلاليل 
أخرى تم تصميمها وتنفيذها من خامة (.5.1) بناء على الإسلوب المستخدم لإنتاج أقمشة 
الشبيكة الحقيقية» بحيث يوجد بها تجويف يسمح بحرية حركة كلا من الدراتين مع ترك مسافة 
مناسبة للخلوصء وثم تفريغها على ماكينة الفريزة وروعى في التفريغ ما يأتى: - 

]١1[‏ سمك الدرأتين ( مجموعة تكوين الشبيكة ) معا 14 مم بالإضافة الى ؟ مم مسافة خاصة 
بشداد نيرة الدوب بين الدرأتين بالإضافة إلى ؟ مم خلوص أي يتم تفريغ مسافة مقدارها 8؟ 
مم لدليل كل درأتين معا. 

['] سمك الدرأ العادى ( البراسل) مم يضاف إليها ؟ مم خلوص أى يتم تفريغ مسافة 
مقدارها ٠‏ مم لدليل كل درأ عادية 

[؟] سمك الحاجز بين كل دليلين ؛ مم 

ويوضح شكل (1-7) مسقط أفقى لدليل الدرأ المعدل المستخدم على ماكينة النسيج. 


مع 18 


شكل )١0-5(‏ 
مسقط أفقى فى دليل الدرأ المستخدم على ماكينة النسيج 


0 حت المت اتن ف + 2 0,4 160+ مسا 8 2عنو 


شكل (5-) 
مسقط أفقى فى دليل الدرأ المعدل المستخدم على ماكينة النسيج 


م 


؟-ه الإاختيارات المعملية 
بالأسكندر يه في الجو القياسي ( درجه حرارة ١٠2؟‏ » درجة رطوبة 258 95 ) 
وقد اشتملت هذه الإختبارات على الآتي ب 


اختبارات < ط المستخدمة فى عينات التجارب :- 
أ - إختبار نمرة الخيوط المستخدمة. 
ب- إختبار عدد برمات الخيوط المستخدمة. 
ج- إختبار قوه الشد والإستطالة للخيط. 
إختبار العينات التجارب المنسوجة: - 
أ- إختبار معدلات الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس. 
ب- إختبار معدلات تشريب الخيوط. 
ج- إختبار معدلات قوة شد وإستطالة الأقمشة. 
د- إختبار معدلات تمزق الأقمشة 
ه- إختبار معدلات سمك الأقمشة. 


١-5-5‏ إختبار_الخيوط المستخدمة 

-ه-١- ١‏ إختبار نمرة الخبوط 

تم إستخدام جهاز تحديد نمر الخيوط سويسرى الصنع طراز (188508) طبقا لقواعد 
المواصفات القياسية الأمريكية (1059/87 27 ,4.5.311/4)!*) حيث تم أخذ ٠١‏ قراءات من 
كل كونة وتم تدويره 4 متر من كل كونة ثم توضع على ميزان حساسيته ١,٠٠١‏ جم 
متصل بجهاز كمبيوتر وتأخذ منه قراءه النمرة مباشرة بترقيم الدنير. 

؟-6-١1-؟‏ إختبار _عدد برمات الخيوط 

تم إستخدام جهاز فحص البرمات للخيوط مجرى الصنع طراز (<6م2:ة:)816) لتحديد عدد 
البرمات/ السم طبقا لقواعد المواصفات الأمريكية (4.5.1.81,1442)/”) حيث تم إجراء ٠١‏ 
يو ا ل ل ا ا ل 


إختبارات للكوئة الواحدة) بحيث يكون طول حينة الخيط المختبرة هَ بين فى جهاز 6٠‏ سم وقد 
تم تحميل كل خيط من الخيوط : ع ا ل 37 


الشد الأولى لدنير - ١,7‏ ثقل جرام 
الشد الأولى لدنير "5٠.‏ - 4,” ثقل جرام 
الشد الأولى لدنير 40٠‏ ١,ه‏ ثقل جرام 


/ 


؟-ه-1-" إختبار قوة شد الخيوط 

تم إستخدام جهاز تحديد قوه شد وإستطالة الخيط سويسرى الصنع طراز 
( مأصجظ 50سع' “1966# ) طبقالقواعد المواصفات القياسية الأمريكية 
(22265 ,4.5.1.81 )!') حيث أمكن من خلال إستخدام هذا الجهاز قياس كل من قوه الشد » 
الإستطالة؛ الطول القاطع بأخذ 4٠‏ قراءة من كل نمرة من نمر الخيوط المستخدمة 
(4كونه من كل نمرة ١١‏ إختبارات للكونة الواحدة ) بحيث تكون المسافة بين فكي الجهاز 
٠ه‏ سم مع تحميل كل خيط تحت الإختبار بالشدد الأولى ثم يُحمل بش دد مناسب لنمرته 
كالاتى:- 


دئير ١56.22‏ 6 ثقل جرام * ثقل أولى “ ثم ٠‏ ثقل جرام “حمل الشد* 
دئير ٠٠.‏ ",1 ثقل جرام ' ثقل أولى * ثم 5٠٠٠١‏ ثقل جرام 'حمل الشد' 
دئير 560,١ 1١٠١‏ ثقل جرام * ثقل أولى > ثم 5٠٠٠١‏ ثقل جرام 'حمل الشد' 


؟-0--؟ إختبار عينات التجارب المنسوجة 
تم فحص عينات التجارب من الأفمشة المنسوجة تبعا لمتغيرات التركيب البنائى النسجى 
(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس»: نمر اللحمات» التراكيب النسجية). 


؟-ه-؟-١‏ فحص كثافة العدات 

بواسطة إسلوب التنسيل لطول قدره "سم مع مراعاة أخذ عيئات القماش على بعد ٠‏ سم من 
بر سل العينة و على بعد ٠2سم‏ من أطراف القماش وذلك طبقا لقواحد المواصفات القياسية 
الأمريكية ( 121910 ,1)4.5.1.181') حيث تم أخذ ٠١‏ قراءات لكل من فتل السداء وكل من 
اللحمات المستخدمة. 

5-9-6-9 تشريب الخيوط 

تم تحديد تشريب الخيوط واللحمات بعد نزولها من على النول يدويا بأخذ 
عينات ٠‏ "اسم 6ه "اسم من عينات التجارب ثم تنسيل خيوط السداء واللحمة 
أصابع اليد وقياس طول الخيط بعد الفرد وتم أخذ ٠١‏ قراءات لكل تجربه قم 
تتطبق المعادلة التالية: - 


الطول الأصلى 


* اه و١‏ 


؟-ه-9؟-5 إختبار قوة شد وإستطالة الأقمشة 

تم إستخدام جهاز تحديد قوه شد وإستطالة الأفمشة ألمساني الصنع طمسراز 
لاس سدس لم1 8 716 ) طبقا لقواعد الموصفات الأمريكية 
(1682 2 ,4.5.3134)!*) مع مراعاة الإبتعاد بمسافة لا تقل عن ١٠سم‏ عن برسل القماش؛ 
ه/ا سم من أطراف عينات القماش المختبرة وذلك بإستخدام إسلوب التنسيل وتم أخذ 
ه قراءات لشد وإستطالة القماش في إتجاه السداء وكذلك فى إتجاه اللحمة لكل عينه قماش 
بحيث تكون مساحة العيئة المختبرة بين فكي الجهاز 5 سم“ا١٠؟‏ سم ' الإتجاه المراد إختبار 
قوة شد له. 


+-ه-4-5 إختبار مقاومة الأقمشة 

تم إجراء إختبار مقاومة الأقمشة للتمزق في كل من إتجاهى السداء واللحمة بإستخدام جهاز 
أمريكي الصنع طراز ( 765667 56046) موديل ل وذلك طبقا لقواعد المواصفات الأمريكية 
(83 -22262 ,8 17. 8 .0)4') وبإستخدام إسلوب شبه المنحرف حيث تحدد مساحة العينة 
تحت الإختبار كآلاتي : - 

١‏ بوصة (طول) “ " بوصة (عرض) ويمثل الطول ( " بوصة ) إتجاه الخيوط المراد 
إختبار مقاومة التمزق في إتجاهها وتم رسم شبه المنحرف داخل المستطيل بحيث تبلغ طول 
قاعدته السفلية (4 بوصة) وطول قاعدته العلوية ١(‏ بوصة) وبحيث يتطابق ويتوسط الخطين 
الممثلين لقاعدتي شبه المنحرف المتوازيين مع ضلعي المستطيل الممثلين لطوله ( 5 بوصة ) 
كما بالشكل توضيحى (؟-١٠)‏ لعيئة التجارب المستخدمة فى إختبار التمزق» وتم عمل قطلع 
طوله 8/8 بوصة من منتصف قاعدة شبه المنحرف العلوية ( ١‏ بوصة ) وفى إتجاه 
عمودي عليها ثم يتم تثبيت العينة محل الإختيار في فكى جهاز الإختيار بحيث يتطابق كلا من 
خطى عمل ضلعي شبه المنحرف الغير متوازيين مع خطى عمل فكي الجهاز ويتم التثبيت من 
خلالهما وبحيث تساوى المسافة بين فكي الجهاز المتوازيين ١‏ بوصة ويتم تدوير جهالٍ 
الإختيار بحيث يبدأ تمزق العينة من منتصف المسافة بين الفكين إلى أن يتم تمزق العيئة كليا 
ويتم تحديد مقاومة التمزق بأخذ القراءة التي يقوم مؤشر الجهاز بتسجينياء وقد تم أخذ 
ه قراءات لكل عينة في إتجاه السداد ومثلها في إتجاه اللحمة ويتم حساب معدل مقاومة العينة 
للتمزق سواء في إتجاه السداء أو اللحمة بأخذ قيمة المتوسط الحسابي ل ه قراءاتء؛ مع الأخذ 
في الإعتبار عند إختبار العينات الإبتعاد عن البرسل بمسافة لا تقل عن ٠١/١‏ عرض القماش 
وكذا عن بعد لا يقل عن 6 سم من طرفي المنسوج مع مراعاة أخذ العينات بتوزيع 
(أطلس ٠‏ )؛ ونظرا لحساسية بعض عينات التجارب نظرا لنعومة خيوط السداء واللحممات 
وإنخفاض الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس وخاصة لعيئات التجارب السادة 1/١‏ السادة 
الممتد رأسيا 7 اذا فقد تم رسم المستطيل وشبه المنحرف على نوعية واحدة من الورق ‏ 
العادى؛ ثم تلصق ورقة على كل عينة من عينات التجارب بحيث توضسع المادة اللاصقة 
خارج حدود شيه المنحرف والتي تقع بدورها خارج منطقة الإختبار( التي يتم تمزق العيفة 
بها) والهدف الأساسى من إستخدام هذا الإسلوب هو التوصل للقيم الفعلية لمقاومة تمزق 
العينات حتى لا يؤثر إنخفاضص الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس وخاصصة لعينات التجارب 
السادة ١1/١‏ السادة الممتد رأسياً ؟/؟ فى عدم التحكم من ضبط أبعاد العينة عن تجهيزها 
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0 فى إختبار التمزة 
شك توعد لعينة التجارب المستخدمة فى إختبار و 


ىم 


للإختبار» بالإضافة لإمكانية تقارب الخيوط أو اللحمات من بعضها البعض قبل وضعها على 
جهاز إختبار مقاومة الأقمشة للتمزق مما يؤثر فى زيادة القيم المحسوبة لمعدلات مقاومة 
الأقمشة للتمزق عن القيم الفعلية» وقد تم توزيع الورق بنظام (أطلس ٠‏ )على الأقمشة المنتجة 
للبحث اتحديد عينات التجارب ٠‏ بحيث يتوازى الطول ( ١‏ بوصة ) مع إتجاه الخيوط المراد 
إختبار التمزق في إتجاهها كما يوضح شكل .)٠١-1(‏ 

1-ه-؟-ه إختبار سمك العينات 

تم تحديد سمك العينات المنسوجة بإستخدام جهاز أمريكي الصيششم طراز( +17,111 114 ) 
طبقاً لقواعد المواصفات الأمريكية ( 121777 1م )!") حيث يتم قياس سمك العينات 
بإستخدام قرص دائري يعمل 3 تحت ضغط ثقل مقداره (رطل /يوصة') ويتم قراءة السمك لكلل 
تجربه بعد١١‏ ثوان من استقرار القرص الضاغط فوق سطح العينة المختبرة وتم أخذ 
٠‏ قراءات لكل عينة مع العلم بان الوصف المستخدم لتحديد قيمة السمك على التدريج ههى 
المل ( المل - أقيىه بوصة). 


ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحليل نتائج الاختبارات إحصائيا بواسطة تحليل التباين 
'"ععصمسه7 01 كأوولووة ** وتم التوصل لتحديد معدل مساهمة كل من المتغيرات 
المستقلة ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - نمر اللحمات - - الثر اكيب النسجية 
الشبيكة نقد ) ١‏ في التحكم في معدلات الخواص المختبرة وهى : 

]1١[‏ قوة رك قمشة في إتجاهي السداء واللحمة 

[؟] إستطالة الأقمشة في إتجاهي السداء واللحمة 

[؟] مقاومة الأقمشة للتمزق في إتجاهي السداء واللحمة 

[41] سمك الأقمشة 

وذلك بواسطة تحليل الانحدار المتعدد المرحلى ) 5 )2 كذلك تم حساب قيم 
معاملات الإرتباط البسيط بين نمر اللحمات عند كل طول تشييفة كمتغير مسثقل 
ومعدلات الخواص المختبرة لأنسجة الشبيكة الحقيقية كمتغير تابع؛: وايضا تم حساب 
قيم معاملات الإرتباط البسيط بين أطوال التشييفات عند كل نمرة من نمر اللحمات 
كمتغير مستقل ومعدلات الخواص المختبرة لأنسجة الشبيكة الحقيقية كمتغير تابع. 


هذا وقد تم عمل الدراسات الإحصائية الخاصة بالبحث بوحدة الضابع الخاص بالمعمل 
المركزي لبحوث التصميم والتحليل الإحصائى بمركز البحوث الزراعية. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


النتائج والمناقشّة 


الباب الثالثه 
ؤ 
ؤ 
101 يق وااتردوع1#4 

ؤ 


ظ 
١-*‏ تأثير متغيرات البحث على قت وة الشد فى إتجاه السداع ظ 
*-؟ تأثير متغيرات البحث على قف وة الشد فى إتجاه اللحمة ْ 
-" تأثير متغيرات البحث على الإستطاالة فى إتجاه السداء 

*-4 تأثير متغيرات البحث على الإستطاالخة فى إتجاه اللحمة 

5-9 تأثير متغيرات البحث على مقاومة التمزق فى إتجاه السداء 

5-٠‏ تأثير متغيرات البحث على مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة 

7-9 تأثير متغيرات البحث على سك الأقسشنة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١-‏ تأثير متغيرات البحث على قوة الشد فى إتجاه المسداء 
للعينات المنتجة. 


يوضح الجدول (9-ه) نتائج إختيارات قوة الشد (بالكجم/ه سم) فى إتجاه 
المنداء لعينات التجارب للتقمشة المنسوجة السادة والشبيكة وبإس تخدام ثلافة 
متغيرات فى أن واحد من متغيرات التركيب البنائى النسجى تمثلت فى :- 

-١‏ الكثافة العددية للحمات (7»4) لحمة/سم 

”- نمر اللحمات )60:+57٠٠:1١6٠0(‏ بترقيم الدئير 

-٠‏ التراكيب النسجية(السادة ١/١ء‏ السادة الممتد رأسيا ؟/؟,. الشبيكة[ 3/١‏ ؟/؟ » ؟/]). 


ويشير تحليل التباين لنتائج قوة شد السداء لعينات التجارب من خلال الجدول(5-7)إلي تأثر 
قوة الشد فى إتجاه السداء معنويا عند مستوى ٠,١٠5‏ بتداخل فعل كلا من المتغيرات الثلائة 
( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - نمر اللحمات - التراكيب النسجية ) 


١-1-٠‏ تأثير الكثافة العددية للحمات فى وحدة القياس 

ه بدراسة تأثير اختلاف الكثافة العددية للحمات في وحدة القياس كمتغير مستقل على قوة 
الشد فى إتجاه السداء مع تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين ( نمسر اللحمات - 
التزاكيب النسجية ) من خلال الجدول (5-1) يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس على معدلات قوة الشد فى إتجاه السداءء وأن هناك فروقا 
معنوية بين معدلات قوة الشد تبعا لإختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس؛: حيث توجد 
زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء تأثرا بزيادة الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام (/ا لحمات). 

هه و بدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع نمر 
اللحمات مع تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (التراكيب النسجية) من خلال الجدول (1-17) 
يتضح أن هناك تأثتيرا معنويا لزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس على معدلات قوة ٠‏ 
الشد فى إتجاه السداء» وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء تبعا 
لإختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى 
معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع كل 
نمر اللحمات المستخدمة وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام (/ لحمات). 

كذلك يتضح من خلال الجدول )٠١-7(‏ أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة الكثافة العددية 
للحمئات بوحدة القياس على معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء بتداخل فعل اختلاف الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس مع (التراكيب النسجية) وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثلالث 
(نمر اللحمات )» وأن هناك فروقا معئوية بين معدلات قوة شد السداء تبعا لإختلاف الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات قوة الشد فسى 


إتجاه السداء تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات مع كل التراكيب النسجية المستخدمة وتتحقق 
أعلى معدلاتها بإستخدام (/ا لحمات). 

هه وبدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع كلا من 
( نمر اللحمات والتراكيب النسجية ) على معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء من خلال الجدول 
(0-9) يتضح أن هناك زيادة تدريجية غير معنوية فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء 
تأثرا بالزيادة التدريجية فى الكثاقة العددية للحمات بوحدةة القياس لأنسجة السادة ١/١‏ 
بإستخدام ل/ا لحمات دنير حمل 45) عن معدلاتها بإستخدام 3 لحمات دثير 
(6 00676041 4)ء بينما توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات قوة الشد لأنسجة السادة 
الممتدة رأسيا ١/؟‏ بإستخدام لحمات دنير )45٠+16٠(‏ [ بإستثناء الزيادة التدريجية غير 
المعنوية فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة الممتدة رأسيا 7/؟ بإستخداملا 
لحمات دنير (٠٠؟)‏ عن معدلاتها بإستخدام 4 لحمات دئير )٠٠١(‏ ]2 وتتحقق أعلي معسدلات 
الزيادة فى قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة بإستخدام /الحمات؛: كذلك توجد زيادة 
تدريجية وبفروق معنوية كبيرة فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة 
) ل ان ان ) تأثرا بالزيادة التدريجية فى الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس وتتحطقفق 
أعلى معدلاتها بإستخدام (/ا لحمات). 


ه مماسبق يتضح أن زيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس تؤثر معئويا فى معدلات 
قوة الشد فى إتجاه السداء لجميع التراكيب النسجية المستخدمة» حيث تزداد معدلات قوة الشد 
فى إتجاه السداء زيادة تدريجية ومعنوية تأثرا بالزيادة التدريجية فى الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس سواء كان التأثير فى إتجاه واحد مع تثبيت تأثير:فعل المتغيرين المستقلين 
الآخرين( نمر اللحمات » التراكيب النسجية) أو فى إتجاهين بتداخل فعل الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس مع أيا من المتغيرين المستقلين الآخرين( نمرة اللحمات ؛ التراكيب 
النسجية) وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث أو فى ثلاثة إتجاهات بتداخل فعل اختلاف قيم 
الكثافة العددية للحمات مع كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين( نمرة اللحمات » التراكيب 
النسجية) [ بإستثناء الزيادة التدريجية غير المعنوية فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء 
لأنسجة السادة 1/١‏ بإستخدام “” لحمات دنير يقاب 5) عن معدلاكها بإستخدام 
لحمات دنير )45٠::97:٠+16٠(‏ كذلك الزيادة التدريجية غير المعنوية فى معدلات قوة 
الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/؟ بإستخدام /ا لحمات دئير ٠٠١‏ عن 
معدلاتها بإستخدام 4 لحمات دنير ٠١‏ آء وتتحقق أعلى معدلات الزيادة فى قوة الشد فى 
إتجاه السداء تأثرا بالزيادة التدريجية فى الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس لجميع نمر 
اللحمات )16٠1٠٠1١5٠0(‏ والتراكيب النسجية (السادة » الشبيكة) بإستخدام (/ا لحمات). 

ه ويعزى الارتفاع التدريجي فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء تأثرا بالزيادة التدريجية 
فى الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس لأنسجة السادة 1/١‏ » السادة الممتدة رأسيا ؟/١؟‏ 
وكذلك الإرتفاع التدريجى والمعنوى فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة 
)1/67/561/١(‏ إلى زيادة معدلات الاحتكاك و الضغوط المتبادلة بين خيوط السداء 
واللحممات نتيجة زيادة فاعلية التضائغط الداخلى بين الشسعيرات 
2س سس تت سس ع 2 ا 
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( سمنفعك «متعغصط :81 ) تأثرا بزيادة مساحة سطح الإحتكاك بين الشعيرات مما 
يزيد من معدلات الضغوط المتبادلة نتيجة زيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ويتفق 
ذلك مع ما قرره مورتن ه91381060' ') من أنه بزيادة كثافة العدات بالمنسوج يزداد ممدل 
اندماج الخيوط الطولية تحت الاختبار وإرتباطها ببعضها البتعصض بواسطة فعل الخيوط 
العرضية المتعاشقة معها ويتفق ذلك أيضا مع ما ذهب إليه فارما وشاكرابرتى 
عط فعطلوط© يت وسدرج97؟9') من زيادة قوة الشد فى إتجاه السداء تأثرا بزيادة الكثافة 
العددية للحمات وكذلك بالرجوع إلى الجدولين('؟5-17:*75-1* بالباب الثانى) يتضصح زيادة 
معدلات تقلص خيوط السداءء اللحمات لأنسجة السادة +١/١(‏ ؟7/١)‏ والثسبيكة 
1/١(‏ 5/7 /) تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياسء وترجع الزيادة 
التدريجية فى معدلات التقلص إلى زيادة معدلات اندماج خيوط السداء و اللحمات تأئرا 
بالزيادة التدريجية للحمات بوحدة القياس. 


كذلك تعزى عدم معنوية الزيادة فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة 

1١‏ بإستخدام 7 لحمات دئير )45:7::6١51:(‏ عن المعدلات المفاظرة لها بإستخدام 
5 لحمات دنير »)45٠5::١5٠(‏ كذلك عدم معنوية الزيادة فى معدلات قوة الشد فى إتجاه 
السداء لأنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/؟ بإستخدام /ا لحمات دنير (١٠٠٠؟)‏ عن المعدلات 
المناظرة لها بإستخدام ؛ لحمات دنير )٠١(‏ ويرجع ذلك لإنخفاض الكثافة العددية لالحممات 
بوحدة القياس» نتيجة استخدام معامل تغطية للحمات يقل عن / وهى القيمة التى لا تتضص اح 
فيها قيمة الفروق بين معدلات قوة الشد خاصة لأنسجة السادة حيث لم تقبل الأنسجة العيارية 
الشبيكة عدد من اللحمات تزيد عن المعدلات المستخدمة» نتيجة طبيعة التركيب البنائى 
النسجى لأنسجة الشبيكة والتى لا تسمح بإستخدام معاملات التغطية المرتفعة مثل أنسجة 
السادة» وبالتالى ازدادت معدلات التقلص لخيوط السداء لأنسجة السادة جدول ('؟-5“يالباب 
الثانى) بمعدلات طفيفة أدت لعدم معنوية الزيادة فى معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء 
جدول )١1-9(‏ بالإضافة لعدم معنوية الزيادة فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لنسبة 
كبيرة من عينات التجارب السادة» تأثرا بالزيادة التدريجية فى الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس إنما ترجم إلى طبيعة التركيب البنائى النسجى لأنسجة السادة والتى تتضح معالمها 
بإستخدام معاملات تغطية أعلى من 8» وفى حالة استخدام معاملات تغطية أقل من 6 فيكون 
السادة ومشتقاته أقرب إلى الأنسجة ذات التشييفات؛ وقد أشار بيرس هعزوم ') إلى 
إختلال آلية أداء وطبيعة الأنسجة السادة المميزة لها فى حالة استخدام معاملات تغطية أقل من 
8 بالإضافة لإختلاف معدلات الاحتكاك الذى تواجهه خيوط السداء تبعا لزيادة 
معدلات الإندماج أثناء عملية النسيج و الذي يؤثر بدوره على معدلات الشدد الواقعة على 
خيوط السداء و يتفق ذلك مع ما قرره سنودن «17520046') من زيادة معدلات الشد 
لخيوط السداء تأثرا بازدياد معدلات الإندماج أثناء النسيج والذي يؤثر بدوره على خفض قوة 
الشد لخيوط السداء بالأنسجة السادة و بمعدلات تعمل بدورها على خفض معنوية الزيادة فى 
قوةٌ الشد فى إتجاه السداء لعينات القماش تأثرا بزيادة عدد التعاشقات. 


نه ويعزى الارتفاع التدريجي فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء تأثرا بالزيادة 
التدريجية فى الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس لأنسجة الشبيكة (١/1:؟/7:7/؟)‏ لزيادة 
معذلات انزلاق خيوط السداء المتحركة حول الثابتة بنفس النسبة التي تزداد بها عدد اللحمات 
كما يوضح شكل )١-1(‏ ويحدث فعل الإنزلاق تأثير محاكاة فعل برمات الزوى للخيوط حيث 
يحدث انزلاق خيط السداء المتحرك حول الثابت ما يحاكى هيئة 5/١‏ برمة لكل إنتقال الخيط 
المتحرك حول الخيط الثابت من أحد الجانبين للجانب الآخر ويؤثر ذلك إيجابيا فى زيادة 
معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء ويرتبط ارتباطا معنويا بمعدل الزيادة فى الكثافة العددية 
للحمات حيث يساعد فعل الإنزلاق (محاكاة فعل البرم) فى استقامة الشعيرات وعدم انحرافها 
جائبيا عن مسار قوى الشد المؤثرة عليها أثناء اختبار قوة الشدا' مما يساعد على استغلال أمثل 
لقوة شد الشعيرات وزيادة عدد نقاط المشاركة فى الحمل الواقع على محور خيط السداء 
بواسطة قوة الشعرة المحورية تتيجة زيادة مواضع التفعيل ارتباطا بزيادة الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس ويرتبط هذا مع ما قرره جروسر و ترنسر “نع مدنا] :8 “معوم ١!‏ 
من أن كلما ازداد البرم بالخيوط كلما قل إنزلاق الشعيرات المغزولة تحت تأثير الشد مما يقلك 
من تأثير الضغوط المتبادلة فى مواضع التعاشق؛ ويتفق ذلك أيضا مع ما أشار إليه 
النجعاوى(') بأن عملية الزوى تقوم بعملية معادلة أو تعويض لعيوب الخيط المفرد فى 
المجموعة وهذه العيوب الموجودة فى الخيط المفرد يمكن أن تكون نقاط ضعف فى إحدى 
المناطق بجانب المناطق الزفيعة والسميكة» نتيجة لذلك نجد أن الخيوط المزوية أكثر انتظاما 
ومتانة ويضيف النجعاوى() أن تنظيم الشعيرات فى حالة الزوى تكون غالبا أقرب إلى 
التوازى مع محور الخيط ويمكن ذلك من إستغلال أقصى لقوة شد الشعيرات ومتائة الخيوط 
المزوية يمكن أن تتجاوز متانة الخيط المفرد بنسبة 967١‏ كذلك يقل معامل الإختلاف للخيط 
عما كأن عليه الطرف الواحد و يمكن حساب عدد برمات التى تحدث لخيوط السداء تحت 
تأثير التركيب النسجى الشبيكة من المعادلة الآتية :- 


الكثافة العددية للحمات بالسم 
عدد نقاط محاكاة تأثير فعل البرم <- 


٠4‏ برمة/متر 
عدد لحمات التكرار النسجى 


نستتتج من المعادلة السابقة وجود علاقة طردية بين معدلات الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس من جهة عدد نقاط محاكاة تأثير قعل البرم وارتباط ذلك 
بالزيادة الطردية فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء. 


5-١-1‏ _تأثير نمر اللحمات 

ه بدراسة تأثير اختلاف نمر اللحمات على قوة الشد فى إتجاه السداء كمتغير مستقل على 
قوة الشد فى إتجاه السداء مع تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين ( نمر اللحمات - 
التراكيب النسجية ) من خلال الجدول (7-) يتضح أن تأثيرا معنويا لزيادة سمك اللحمات 
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شبيكة 1/١‏ بإستخدام 4لحماتإسم 


شبيكة 1/1 بإستخدام /الحماث/سم 


شكل )١-9(‏ | 
التصور الهندسى لتأثير زيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس على أنسجة الشبيكة ١/١‏ 


لخد 


على قوة الشد فى إتجاه السداءء وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات قوة الثشد فى إتجاه 
السداء تبعا لإختلاف سمك اللحمات( باستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات قوة الشد فى 
إتجاه السداء بإستخدام لحمات دنير ١٠3؟»:‏ ومعدلاتها بإستخدام لحمات دئير 6٠‏ 4) حيث يوجد 
إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء تأثرا بزيادة سمك اللحمات» 
ويتحقق أدنى معدلات الإنخفاض بإستخدام لحمات (دنير .)45٠‏ 

ه و بدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف نمر اللحمات مع الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس مع تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (التراكيب النسجية) من خلال الجدول (1-17) 
يتضح أن هناك تأثيرا لزيادة سمك اللحمات على قوة الشد فى إتجاه السداءء وأن هناك فروقا 
غير معنوية بين معدلات قوة الشد تبعا لإختلاف سمك اللحمات( باستثتاء الفرق المعنوى بين 
معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء بإستخدام /ا لحمات دنئير 16١‏ و معدلاتها بإستخدام لا 
لحمات دنير :)٠١‏ حيث يوجد إنخفاضا تدريجيا فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء تأثرا 
بزيادة سمك اللحمات وذلك لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس ويتحقق أدنى 
معدلات الإنخفاض بإستخدام لحمات (دنير .)45٠‏ 

ه كذلك يتضح من خلال الجدول )١١-17(‏ أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات قوة الشئمد 
فى إتجاه السداء بتداخل فعل اختلاف نمر اللحمات مع (التراكيب النسجية) مع تثبيت تأثير 
المتغير المستقل الثالث ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس )؛ وأن هناك فروقا معنوية بين 
معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء تبعا لإختلاف نمر اللحمات( باستثناء الفرق غير المعنوى 
بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة ١/١‏ بإستخدام لحمات دنير 
ومعدلاتها بإستخدام لحمات دنير :"٠١‏ وكذلك الفرق غير المعنوى بين معدلات قوة 
الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة ”7/7 بإستخدام لحمات دئير ٠٠١‏ و معدلاتها بإستخدام 
لحمات دنير 5٠‏ 4» الفرق غير المعنوى بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة 
الشبيكة ؟/" بإستخدام لحمات دنير "٠١‏ و معدلاتها بإستخدام لحمات دنير٠5:))؛‏ حيث 
توجد زيادة تدريجية و معنوية فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة 
)١/561/١(‏ تأثرا بزيادة سمك اللحمات» وتتحقق أعلي معدلاتها بإستخدام لحمات دنير 2,46٠‏ 
بينما تنخفض معدلات قوة الشد لأنسجة الشبيكة في إثتجاه السداء تدريجيا تأثرا بزيادة سمك 
اللحمات: و يتحقق أدنى منعدلات الإنخفاض بإستخدام لحمات (دنير .)45٠‏ 

0 وبدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف سمك اللحمات مع كلا من ( الكثافة العددية للحممات 
بوحدة القياس ٠‏ والتراكيب النسجية) على قوة الشد فى إتجاه السداء من خلال الجدول (:-0) 
يتضح أن هناك تأثيرا لزيادة سمك اللحمات على معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لألسجة 
السادة :*)5/5:1١/١(‏ وأن هناك فروقا غير معنوية بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء تبعا 
لإختلاف سمك اللحمات [ باستثناء الفرق المعنوى بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء 
لأنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/7 بإستخدام ؛لحمات دنير ١5١‏ ومعدلاتها بإستخدام /الحمات 
دنئير 7٠٠١‏ ] » حيث توجد زيادة فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأئسجة السادة تأثرا 
بزيادة سمك اللحمات وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام لحمات دنير »45٠‏ كذلك يوجد تأثيرا 
لزيادة سمك اللحمات على معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة وتوجد فروقا 
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معئوية بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة ١/١‏ تبعا لإختلاف سمك 
اللحمات [ باستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات قوة الشد فى إتجناه السداء لأنسجة 
الشبيكة ١/١‏ بإستخدام 4 لحمات دنير "٠٠١‏ و معدلاتها بإستخدام ؛لحمات دنير ٠45]ء‏ 
بينما توجد فروقا غير معنوية بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة 
(/5:/") تبعا لإختلاف سمك اللحمات [ باستثناء الفرق المعنوى بين معدلات قوة الشد فى 
إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة 7" بإستخدام / لحمات دنير ١16١‏ و معدلاتها بإستخدام “ا 
لحمات دئير "٠١‏ » أيضا الفرق المعنوى بين معدلات قوة الشد في إتجاه السداء لأنسجة 
الشبيكة ؟/ بإستخدام /ا لحمات دنير ١6١‏ و معدلاتها بإستخدام لالحمات دنير [٠٠١‏ 
حيث يوجد إنخفاضا فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة(١/21؟/3:؟/"؟)‏ 
تأثرا بزيادة سمك اللحمات ويتحقق أدئي معدلات بإستخدام لحمات (دنير .)45٠‏ 


مما سبق يتضح أن زيادة سمك اللحمات تؤثر معنويا فى إنخفاض معدلات قوة الشد فى 
إتجاه السداء ( باستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء بإبس تخدام 
لحمات دنير »"٠٠‏ ومعدلاتها بإستخدام لحمات دنير٠65؛4)‏ فى حالة التأثير في إتجاه واحد مع 
تثبيت تأثير فعل المتغيرين المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» 
التراكيب النسجية)؛ وكذلك بتداخل فعل إختلاف سمك اللحمات مع ( الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس) وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (التراكيب النسجية)؛ فإنه يحدث تداخل 
قعل غير معنوى ( باستثناء الفرق المعنوى بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء بإس _تخدام 
/ لحمات دئير ١6١‏ و معدلاتها بإستخدام /ا لحمات دنير »)٠٠١‏ حيث تنخفض معدلات قوة 
الشد فى إتجاه السداء تأثرا بزيادة سمك اللحمات؛ كذلك بتداخل فعل إختلاف س مك اللحمات 
مع (التراكيب النسجية) وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث(الكثافة العددية للحممات بوحدة 
القياس)؛ فإنه يحدث تداخل فعل معنوى ( باستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات قوة الشد 
فى إتجاه السداء لأنسجة السادة ١/١‏ بإستخدام لحمات دنير ١5٠‏ ومعدلاتها بإستخدام لحمسات 
دنير 2٠١‏ وكذلك الفرق غير المعنوى بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة 
'؟/؟ بإستخدام لحمات دنير ٠‏ ومعدلاتها بإستخدام لحمات دنير »45٠‏ الفرق غير 
المعنوى بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة 7/؟ بإستخدام لحمات دشير 
"٠‏ و معدلاتها بإستخدام لحمات دنير١٠45»‏ حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات 
قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة )1/161/١(‏ تأئرا بزيادة سمك اللحمات» 
وتتحقق أعلي معدلاتها بإستخدام لحمات دنير :»45٠‏ بيئما تنخفض معدلات قوة الشد فى إتجاه 
السداء لأنسجة الشبيكة تدريجيا تأثرا بزيادة سمك اللحماتء» و يتحقق أدنى معدلات الإنخفاض 
بإستخدام لحمات دنير » وبتداخل فعل اختلاف سمك اللحمات مع كلا من المتغيرين 
المستقلين الآخرين(الكثافة العددية للحمات ٠‏ التراكيب النسجية) فإنه يحدث تداخل فعل غير 
معنوى على معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة )2/1١١/١(‏ [ باستثناء الفرق 
المعنوى بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/؟ بإستخدام 
#لحمات دنئير ١5١‏ ومعدلاتها بإستخدام /الحمات دنير 6 ]ء حيث توجد زيادة فى معدلات 
قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة تأثرا بزيادة سمك اللحمات وتتحقق أعلى معدلاتها 
بإستخدام لحمات دنئير »45٠‏ بينما يحدث تداخل فعل معنوى على معدلات قوة الشد فى إتجاه 
مب ا 00 0 
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السداء لأنسجة الشبيكة [1/١‏ باستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات قوة الشد فى إتجاه 
السداء لأنسجة الشبيكة ١/١‏ بإستخدام 4 لحمات دئير "٠٠١‏ و معدلاتها بإستخدام 4لحمات 
دئير »]1460٠‏ بينما توجد فروقا غير معنوية بين معدلات قوة الشد فى إتجاه العسداء لأئسجة 
الشبيكة (21/1؟/١)‏ تبعا لإختلاف سمك اللحمات [ باستثناء الفرق المعنوى بين معدلات قوة 
الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة ؟/؟ بإس تخدام /ا لحمات دنير ١6١‏ و معدلاتها 
بإستخدام لا لحمات دنير ٠ "٠١‏ أيضا الفرق المعنوى بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء 
لأنسجة الشبيكة ٠/‏ بإستخدام /ا لحمات دئير ١16١‏ و معدلاتها بإستخدام /ا لحمات دثئير 
"] حيث يوجد إنخفاضا فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة 
الشبيكة(١/707/721/١)‏ تأثرا بزيادة سمك اللحمات ويتحقق أدني معدلات الإنخفساض 
بإستخدام لحمات (دنير .)55٠‏ 


0 تؤكد معاملات الإرتباط البسيط ( 12) النتائج السابقة و الموضحة بالجدولين »)١-<5(‏ 
(؟-5) و كذلك معادلات الإنحدار البسيط التى توضح العلاقة بين نمسر اللحمات كمتغير 
مستقل (س) وقوة الشد لأنسجة الشبيكة (١/1:؟/7‏ 76/؟) فى إتجاه السداء لعينات التجارب 

كمتغير تابع(ص) مع كل طول تشيفة من أطوال التشييفات المستخدمة وبإستخدام كثافة عددية 
للحمات( 4لحمات/سم ؛ /الحمات /|سم) على الترتيب وتوضح الأشكال (*-؟)2, 
(1-؟) خطوط الانحدار البسيط الممثلة للعلاقة بين نمر اللحمات و قوة الشد لأنسجة الشبيكة 
في إتجاه السداء. 

0 ويعزى الارتفاع التدريجي فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لعينات التجارب السادة 
)١/501/1١(‏ تأثرا بالزيادة التدريجية فى سمك اللحمات إلى الزيادة الطردية فى معاملات 
التغطية للحمات ارتباطا بزيادة سمكها مما يزيد من معدلات الإندماج المنسوج ويجعل خيوط 
السداء أكثر استقامة و يقلل من انحرافها جانبيا بعيدا عن تأثير الشدد الواقع عليها فى الإتجاه 
العمودى ويزيد ذلك من تأثير فعل الضغ وط المتبادالة فى مناطق التعاشق و بالتالي 
تزداد معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء ويتفق ذلك مم ما قرره مورتون «دهغ:1310'') من 
زيادة معاملات التغطية للحمات يزداد اندماج الخيوط الطولية بعضها ببعض بواسطة تأثير 
فعل الخيوط العرضية ' اللحمات " المتعاشقة معها. 

كذلك تعزى عدم معنوية الفروق بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء تأثرا بزيادة 
سمك اللحمات بتداخل فعل اختلاف نمر اللحمات مع الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع 
تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (التراكيب النسجية) إلى التداخل الواضح بين الزيادة فى 
معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة» الإنخفاض فى معدلات قوة الشد فى إتجاه 
السداء لأنسجة الشبيكة تأثرا بزيادة سمك اللحمات. 


ه ويعزى الإنخفاض التدريجي فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لعيفات التجارب 
الشبيكة (١/125/721/؟)‏ تأثرا بزيادة سمك اللحمات إلى:- 

-١‏ بزيادة معدلات سمك اللحمات لتفس الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس تزداد طرديا 
معاملات التغطية للحمات من دنير ٠٠ ىلا١ 6٠١‏ "الى 46٠‏ ومن ثم تقل المسافة البينية التي 
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شكل (9-؟) 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات لعينات التجاق 1 قو ة الشد 
فى اتجاه السداعء لكل تركيب نسجى لانسجه الشبيكة بإستخدام 03 تإسم 


04 6ه‎ 26 9 ٠ 
معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط )2 وى نسبه الميتاحفة 0 ثنمرة‎ 
اللحمة لعينات التجارب الشبيكة و قوة الشد فى اتجاه السداء بإستخدام ؛لحمات/سم‎ 
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نمرة اللحمة (بترقيم الدئير) 
شكل (*-") 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات لغينات التجاربء وقوة الشد 
فى اتجاه السداء لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام ؛ لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (18) و نسبة المساهمة (**1) بين نمرة 
اللحمة لعينات التجارب الشبيكة و قوة الشد فى اتجاه السداء بإستخدام /الحمات/سم 


3 تدل على المعنوية عند مستوى ل كل 
## ذدلن على المعو يه عتة مقت و “تن 


جدول (*-؟) 


5 


يحدث فيها عملية الإنزلاق وإحداث تأثير محاكاة فعل البرم للخيط المتحرك حول الخيط 
الثابت والذى يحدث ما يحاكى هيئة ١/؟‏ برمة لكل إنتقال للخيط المتحرك حول الخيط الثابت 
ويصبح الحيز الذي يحدث فيه 1/١‏ برمة أقل فى حالة استخدام لحمة دنير 45٠‏ عن مثيله 
عند استخدام لحمة دئير ٠٠١‏ يقل عن الحيز فى حالة استخدام لحمة دنير ١٠16١ء‏ وكذلك فأئه 
بزيادة طول مسافة خيوط السداء الغير واقعة تحت تأثير فعل البرم ' نتيجة وقوعها أعلى أو 
أسفل اللحمات * تأثرا بزيادة سمك اللحمات يقلل من معدلات التجانس فى توزيع البرمات 
الناتجة عن انزلاق الخيوط المتحركة حول الخيوط الثابتة “نتيجة زيادة المسافة بين كل ١/١‏ 
برمة والتى تليها و يؤدى ذلك إلى إنخفاض معدلات قوة الشد في إتجاه السداء نتيجة الزيادة 
التدريجية المتبعة فى سمك اللحمات ويتفق ذلك مع ما أقره شيفر و زملاوٌه 
لدع “عاط 5؟") من أن زيادة معامل البرم يزيد من قوة شد القماش حتى تصل قوة 
الشد إلى أعلى قيمة لها تنخفض بعدها مباشرة قوة الشد بزيادة معدل معامل البرم بالخيوط 
عنه عند أقصى قيمة لقوة الشد وتتحقق ذلك بإستخدام معاملات البرم العالية. 

؟- بزيادة معدلات سمك اللحمات لعينات التجارب تزداد زوايا الإنزلاق( تحدد زاوية 
الإنزلاق بالزاوية المحصورة بين إتجاه ميل الخيط المنزلق و الإتجاه الرأسى الموازى لخيوط 
السداء ) وبالتالى تزداد معدلات ميل خيط السداء المتحرك على المستوى الرأسى الموازى 
لخيوط السداء تأثرا بالزيادة التدريجية فى سمك اللحمات كما يوضح شكل (”4-7) مما يؤدى 
لصعوبة تخلص خيوط السداء من التقلص تحت تأثير حمل الشدء وبالتالى تصبح خيوط السداء 
أقل استقامة وتزداد معدلات ميلها جانبيا مما يزيد من معدلات الاحتكاك والضغوط المتبادلئنة 
بين خيوط السداء واللحمات من جهة و معدلات الادتكاك و الضغوط المتبادلة ب ين خيوط 
السداء الثابتة و المتحركة من جهة أخرى نتيجة زيادة فاعلية التضاغط الداخلى بين الشعيرات 
( ضمناءع11 “امتوء)ه1 ع:طل8 ) والمرتبطة بزيادة مساحة سطح الإحتكاك بين القع عيرات 
نتيجة زيادة سمك للحمات حيث تنخفض تدريجيا عدد النقاط التى يؤثر فيها حمل الشد ء 
ويرتبط ذلك مع ما ذهب إليه جروسر و ترنر 261:دا1' عق 0070561 *') من زيادة تأثر 
الخيوط المنسوجة العالية البرم بالضغوط المتبادلة فى مواضع التعاشق قد يقلل من قوتها 
ومن أن أي زيادة فى قوتها تعود إلى فعل الضغوط المتبادلة له فى مواضع التعاشق علسسى 
تقليل تأثير عدم انتظامية الخيوط بتدعيم قوة الأماكن الرفيعة والضنعيفة للخيوط. 

*- يعزى الإنخفاض التدريجي فى قوة الشد فى إتجاه السداغ لأنسجة الشبيكة تأثرا بزنيادة 
سمك اللحمات إلى زيادة معدلات التقلص ”*” التشريب ** لخيوط السداء حول اللحمسات 
والموصحة بالجدول ( * 5-7" ؛ الباب الثائى) وذلك نتيجة لزيادة معدلات سمك اللحمات حيث 
تتحقق خيوط السداء أعلى معدلات التقلص بإستخدام اللحمات دئير 45٠‏ مع جميع الكثافات 
العددية المستخدمة للحمات بوحدة القياس لأنسجة الشبيكة )1/5:5/7521/١(‏ »وقدفسر 
تيلور :10:وو71"”) و جرين وود #000زنرءء:96' ') التأثير السابق لمعدلات التقلص لخيوط 
السداء المنسوجة يصحبها زيادة فى ميل الخيوط المنسوجة على مستوى القماش تأثرا بتققدص 
خيوط السداء يتطلب وجود قوة أكبر بالخيط من قوته الفعلية لتوازن الحمل الواقع عليها تحت 
تأثير الشد فى إتجاه مستوى القماش مما يؤدى إلى قطع القماش عند معدلات اقل من المعدلات 
الفعلية عند استقامة خيوط السداء » وأيضا أشار تيلور :10:وة71") إلى زيادة التشريب 
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شبيكة ١/١‏ بإستخدام لحمات دنير 45٠0‏ 


شكل (4-7) ٍ 
التصور الهندسى لتأثير زيادة سمك اللحمات على أنسجة الشبيكة ١/١‏ 


045 


بالخيوط تحت تأثير اختيار الشد يعمل على تقليل وتصعيب إنزلاق الخيوط العرضية مما 
يضدعف من مقاومة الخيوط الطولية للشد الواقع عليها ٠‏ 


*-1-"_تأثير التركيب النسجية 

0 بدراسة تأثير اختلاف التراكيب النسجية المستخدمة كمتغير مستقل على قوة الشد فى 
إتجاه السداء مع تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس » نمر اللحمات ) من خلال الجدول( 8-7 ) يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لإختلاف 
التراكيب النسجية على معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء» حيث توجد زيادة فى معدلات قوة 
الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة وبفروق معنوية كبيرة عن معدلات قوة الشد فى إتجاه 
السداء لأنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة» كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا 
فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة و الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشييفة 
وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا. ١/؟.‏ 

وبدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف التراكيب النسجية مع الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس وتثبت تأثير المتغير المستقل الثالث ( نمر اللحمات ) من خلال الجدول )٠١-9(‏ 
يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لإختلاف التراكيب النسجية على معدلات قوة الشد فى إتجاه 
السداء» حيث توجد زيادة فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة وبفروق 
معنوية كبيرة عن معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة المناظرة لها فى طول 
التشييفة» كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة 
السادة و الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشييفة وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض لجميع الكثافات 
العددية للحمات بوحدة القياس بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا ١/؟.‏ 

ه كذلك فإنه يتضح من الجدول )١١-7(‏ أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات قوة الشد فسى 
إتجاه السداء بتداخل فعل اختلاف التراكيب النسجية المستخدمة مع نمر اللحمات عند تثبيست 
تأثير المتغير المستقل الثالث ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس )؛ حيث توجد زيادة فى 
معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة وبفروق معنوية كبيرة عن معدلات قوة 
الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشبيفة؛ كذلك يوجد إتخفاضا 
تدريجيا ومعنويا فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة و الشبيكة تأثرا بزيادة 
طول التشييفة ( باستثناء الإنخفاض التدريجى غير المعنوى فى معدلات قوة الشد فى إتجاه 
السداء لأنسجة الشبيكة ٠/7‏ بإستخدام لحمات دنير ٠٠٠١‏ عن معدلاتها لأنسجة الشبيكة ؟/7 
بإستخدام لحمات دنير )٠٠٠١‏ وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة السادة الممقدة 
رأسيا .7/١‏ 

ه وبدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف التراكيب النسجية مع كلا من ( الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات ) على معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء من خلال 
الجدول )5-1٠(‏ يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لإختلاف التراكيب النسجية على معدلات قوة 
الشد فى إتجاه السداءء حيث توجد زيادة فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة 


ن 


ويفروق معنوية كبيرة عن معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة المناظرة لها فسى 


/ا5 


طول التشييفة» كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء 
لأنسجة السادة و الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشييفة [ باستثناء الفروق غير المعنوية بيسن 
معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة ”/؟ بإستخدام(1»4) لحمسات 
دنير(٠4507:015‏ ) و معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء المناظرة لها لأنسجة الش بيكة 
(/؟) بإستخدام(74) لحمات دنير (4501700160 )]» وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض 
بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/7. 

0 مماسبق يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لإختلاف التراكيب النسجية على معدلات قوة 
الشد فى إتجاه السداء» حيث توجد زيادة فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة 

وبفروق معنوية كبيرة عن معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة السادة المناظرة لها فى 
طول التشييفة؛ كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء 
لأنسجة السادة و الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشييفة وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض بإستخدام 

أنسجة السادة الممتدة رأسيا 7/7 سواء كان التأثير فى إتجاه واحد مع تثبيت المتغيرين 
المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات)» أو فى إتجاهين 
بتداخل فعل اختلاف التركيب النسجية مع أيا من المتغيرين المسققلين الآخرين ( الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس أ و نمر اللحمات ) وتثبيت تأثير فعل المتغير المستقل القالتثُ 
[ باستثناء الإنخفاض التدريجى غير المعنوى فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء /لأنسجة 
الشبيكة ”/؟ بإستخدام لحمات دنير ٠٠٠١‏ عن معدلاتها لأنسجة الشبيكة 7/7 بإستخدام لحمات 
دئير :]٠٠٠١‏ كذلك فإنه يحدث تداخل فعل ذو تأثير معنوى بين اختلاف التراكيب النسجية مع 
كلا من ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات ) على معدلات قوة الشد فى 
إتجاه السداء [ باستثناء الفروق غير المعنوية بين معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة 
الشبيكة /؟ بإستخدام(4») لحمات دنير 45:47:٠١ 6٠(‏ ) و معدلات قوة الثشد فى 
إتجاه السداء المناظرة لها لأنسجة الشبيكة )١/5(‏ بإستخدام(4) لحمات دنير 
ل )]. 

ه تؤكد معاملات الإرتباط البسيط (18) النتائج السابقة و الموضحة بالجدولين (؟-؟)» 
(*-4) و كذلك معادلات الإنحدار البسيط التى توضح العلاقة بين طول التشييفة كمتغير 
مستقل (س) وقوة الشد لأنسجة الشبيكة (١/1:؟7/1‏ 7/؟) فى إتجاه السداء لعينات التجارب 

كمتغير تابع (رص) مع كل نمرة من نمر اللحمات المستخدمة وبإستخدام كثافة عددية للحممات 
( ؛لحمات/سم » /الحمات /سم) على الترتيب وتوضح الأش كل (5-7) ؛ (5-1) خطوط 
الانحدار البسيط الممثلة للعلاقة بين طول التشييفة و قوة الشد لأنسجة الشبيكة فى إتجاه 
السداء. 

6 ويعزى الإنخفاض التدريجى فى معدلات قوة الشد في إتجاه السداء لأنسجة 
( السادة و الشبيكة ) تأثرا بزيادة طول التشييفة إلى إنخفاض معدلات الاحتكاك و الضغوط 
المتبادلة بين خيوط السداء واللحمات نتيجة إنخفاض فاعلية تأثير التضاغط الداخلى بين 
الشعيرات ( «متاء1*:1 “دمأتوءع)ه1 1716 ) والمرتبط بإنخفاض مساحة سطح الإحتكاك 
بين الشعيرات تأثرا بزيادة طول التشييفة مما يقلل من معدلات الضغوط المتبادلة وبالكقالى 
تنخفض معدلات قوة الشد فى إتجاه السداءء» وتثفق تلك النتائج مع نتائج فارما وشاكرابرتى 
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شكل (9-ه) 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة لعينات التجارب» وقوة الشد 
فى اتجاه السداء لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام 4 لحمات/|سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط 18) ونسبة المساهمة (12) بين طول 
التشييفة لعينات التجارب الشبيكة و قوة الشد فى اتجاه السداء بإستخدام ؛لحمات/سم 


: ا 


تدل على المعنوية عند مستوى ٠ 2 ٠١,٠5‏ 
** تدل على المعنوية عند مستوى ٠,٠١‏ 
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شكل (5-9) 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة نعينات التجارب» وقوة الشد 
فى اتجاه السداء لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام ٠‏ لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (18) ونسبة المساهمة (12) بين طول 
التشييفة لعينات التجارب الشبيكة و قوة الشد فى اتجاه السداء بإستخدام /الحمات/|سم 


: دلة خط الاتنحدار البسيط ظ 


3:. [أص,- -ه١,‏ اس + لاكليوسر 


ص,- -. 4,4 س + ١١4,4‏ سم 9 8ن * اه ار 0/6 


لاف ** | 44,04 نه 


1 ص,ع- -.1,ركاكس + ١١١117‏ 


* تدل على المعنوية عند مستوى ٠,٠5‏ 
** تدل على المعنوية عند مستوى ٠,١١‏ 


جدول (4-7) 


1١دوو‎ 


جاع طم لمات ع مسد" ) من أن قوة الشد في إتجاه السداء تقل بزيادة طول 
التشييفة مع ثبات تكرار التراكيب النسجى والظروف والمواصفات الأخرى ويحلل ذلك بزيلدة 
اندماج القماش والترابط بين أجزائه كلما قل طول التشييفة؛ وأيضا ذهب اسام ممووة2!"') 
إلى أن العلاقة بين قوة شد القماش والتركيب النسجى إنما تتضح من خلال الإرتباط القوى 
والموجب بين قوة شد القماش والتركيب النسجى حيث أثبتت أبحاثه العلمية أن قوة شد النسيج 
السادة أعلى منها للسادة الممتد 7/؟ . 
0 يعزى الإنخفاض التدريجى فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء تأثرا بالزيادة 
التدريجية فى طول التشييفة لأنسجة السادة والشبيكة إلي أن مواضع التعاشق بفعل ال تركيب 
النسجى تعمل .كنقاط تماسك بين خيوط السداءء اللحمات مما يزيد من اندماج القماش والترابط 
بين أجزاءه كلما قل طول التشييفة وهذا يفسر الإنخفاض التدريجي و المعنوي فى معدلات قوة 
الشد فى إتجاه السداء للتركيب النسجي السادة الممتد رأسيا ؟/؟ عن التركيب النسجي السادة 

١‏ لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس» ولجميع نمر اللحمات المستخدمة كذلك 
يفسر ذلك الإنخفاض التدريجي والمعنوي فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة 
الشبيكة )1/767/521/١(‏ على التوالى لجميع الكثافات العددية المستخدمة للحمات بوحدة 
القياس و لجميع نمر اللحمات ويتفق ذلك مع ما قرره شيفر و زملاؤه .له )ع ممع؟ءنداء15"") 
من أنه كلما زاد طول التشييفة كلما قلت قوة شد القماش . 
ه . ويعزى الإنخفاض التدريجي فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء تأئرا بالزيادة 
التدريجية فى طول التشييفة لأنسجة الشبيكة إلى إنخفاض معدلات( التعاشقات + التقاطعات )ء 
حيث تحقق أنسجة الشبيكة ١/١‏ أعلى معدلات ( التعاشقات + التقاطعات ) يلها أنسجة 
الشبيكة ؟/؟ كما يوضح شكل (7-١)؛‏ و يرجع ذلك لإختلاف العلاقة التى تربط بين خيوط 
السداء واللحمات لأنسجة الشبيكة الحقيقية عن الأنسجة السادة فبالإضافة للتعاشق بين خيوط 
السداء و اللحمات لأنسجة السادة و الشبيكة فتوجد تقاطعات بين خيوط السدء الثابتة و 
المتحركة ويتم التقاطع بين خيطي السداء الثابت والمتحرك يإسلوب يحاكى فعل الزوى 
للخيوط؛ نتيجة انزلاق خيط السداء المتحرك حول الثابت» وبالرغم من أن الأنسجة العيارية 
السادة 1١/١‏ تحقق أعلى معدلات التعاشق بين خيوط السداء واللحمات مقارنتا بالأنسجة ' 
الأخرى؛ إلا أن أنسجة الشبيكة تحقق معدلات أعلى فى قوة الشد فى إتجاه السداء ليس فقط 
من المعدلات التى تحققها أنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة بل أنه فى حالة 
تساوى النسبة بين معدلات التعاشقات لأنسجة السادة ١/١‏ و مجموع معدلات (التعاشفقات + 
التقاطعات) لأنسجة الشبيكة فإن أنسجة الشبيكة تحقق معدلات أعلى فى قوة الشد فى إتجاه 
السداء؛ حيث يتكون التكرار الواحد لأنسجة السادة ١/١‏ من (لحمتين* قطاعين) بينما يتككقون 
التكرار الواحد لأنسجة الشبيكة ”/؟ من ( 4 لحمات + تعاشقان+ تقاطعان ) أي تتساوى 
النسبة بين عدد خيوط السداء وعدد التعاشقات لأنسجة السادة ١/١‏ من جهة والنسبة بين عدد 
خيوط السداء وعدد (التعاشقات + التقاطعات) لأنسجة الشبيكة ١/7‏ من جهة أخرى؛ وبالرغم 
من ذلك وطبقا للنتائج المدونة بجدول(5-1) نجد أن متوسط قوة الشد فى إتجاه السداء 
لأنسجة السادة 1١1,:4' 1/١‏ كجم/ هسم “ بيئما متوسط قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة 
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اميل 
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شكل (7-7) 
التصور الهندسي لتأثير زيادة طول التشييفة على أنسجة الشبيكة 


الشبيكة 7/7 ٠٠,5‏ اكجم / دسمء مما يؤكد قوة تأثير فعل الإنزلاق لخيوط السداء المتحركة 
حول خيوط السداء الثابتة والناتجة من طبيعة التركيب البنائى النسجى لأنسجة الشبيكة 
الحقيقية؛ بالإضافة للتعاشقات بين خيوط السداء 'المتحركة و الثابتة' واللحمات فى النتائتج من 
تأثير التعاشق بين خيوط السداء واللحمات لأنسجة السادة ١/١»؛‏ ويمكن حساب عدد نقاط 
محاكاة تأثير فعل البرم والناتجة من إنزلاق خيوط السداء المتحركة حول خيوط السداء الثابتّة 
من المعادلة الآتية:- 
الكثافة العددية للحمات بالسم 

عدد نقاط محاكاة تأثير فعل البرم ‏ - 


٠٠١ *‏ بيرمة/متر 
عدد لحمات التكرار النسجى 


أي أن هناك علاقة عكسية تربط بين عدد نقاط محاكاة تأثير فعل البرم والناتجة من 
طبيعة التركيب البنائى النسجى لأنسجة الشبيكة الحقيقية وعدد لحمات التكرار النسجى 
حيث نجد أنه بإستخدام /ا لحمات/سم ككثافة عددية للحمات بوحدة القياس:- 


عدد نقاط محاكاة تأثير فعل البرم لأنسجة الشبيكة ١ /١‏ - ا/؟ ٠١١‏ برمة/متر 


عدد نقاط محاكاة تأثير فعل البرم لأنسجة الشبيكة ؟/؟ - /ام؛ < ٠٠١‏ 6 برمةإمتر 
عدد نقاط محاكاة تأثير فعل البرم لأنسجة الشبيكة */ - ///" ١١5,590 1٠٠١“‏ برمة/متر 


وبالتالى فإنه بزيادة طول التشييفة لأنسجة الشبيكة تقل تدريجيا. معدلات الاحتكاك و الإندمساج 
بين خيوط السداء ' الثابتة و المتحرك ' بمناطق التقاطعات بينهم من جهة؛ وبين خيوط السداء 
' الثابتة و المتحرك معا' و اللحمات بمناطق الثعاشقات من جهة أخرى نتيجة إنخفاض فاعلية 
التضاغط الداخلى بين الشعيرات(1052)ء1”21 “ولرع) م1 ©1ط11) والمرتبطة بإنخفاض مساحة 
سطح الإحتكاك بين الشعيرات تأثرا بزيادة طول التشييفة لأنسجة الشبيكة؛» وكذلك فإن تأثير 
فعل زيادة عدد التقاطعات بين خيوط السداء ' الثابتة و المتحرك ' يشابه لحد كبير تأثير فعمل 
زيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ويمكن التأكد من ذلك بمقارئة متوسط معدلات قوة 
الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة ١/١‏ بإستخدام ؛لحمات/سم. القيم الناظرة لها بإستخدام 
الأنسجة الشبيكة ١/"”‏ و بإستخدام ا لحمات/سم؛ حيث يلاحظ وجود تقارب بين معدلات قوة 
الشد فى إتجاه السداء فى الحالتين» ويرجع ذلك لتقارب معدلات التقاطعات بين خيوط السداء 
' المتحركة والثابتة * من جهة و بين خيوط السداء ' الثابتة و المتحرك معاء و اللحمات 
بمناطق التعاشقات من جهة أخرىء بالرغم من اختلاف معدلات الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس فى الحالتين. 

ه ومما هو جدير بالذكر أنه تم التوصل لحساب الارتباط المتعدد (18) بين كلا من 
المتغيرات الثلاث المستخدمة وهى ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس؛ نمر اللحمات» 
التراكيب النسجية الشبيكة فقط ) وكذا قوة الشد فى إتجاه السداء وكنت قيمة (8) - 
5 وأيضا قيمة معامل الإسهام 17 - ٠,147‏ تشير إلى أن نسبة ؟960/1,4 
من التغير الحادث فى قوة شد أقمشة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء يمكن التحكم فيه من 
تسج سجس تت 0 

١0 


خلال المتغيرات الثلائة المستقلة (الكثافة العددية للحمات يوحدة القياس » نمر اللحمات» 
التراكيب الشبيكة المستخدمة ) 
وكانت معادلة الانحدار المتعدد بين المتغيرات الثلاث المستقلة والمتغير التابع وهو قوة الشد 
فى إتجاه السداء هى :- 
ص > 816 7؟, اس" - ,رفسب ل 4وصاء, سرس + 14,5١41‏ 
حيث :- 

ص - قوة الشد فى إتجاه السداء 

س؛ - الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 

س, > طول التشييفة 

سءم - نمرة اللحمة *'بترقيم الدنير'“* 
نه والصيغة الإحصائية السابقة يمكن بواسطتها التنبؤ بقوة الشد فى إتجاه السداء من خلال 
التحكم فى قيم المتغيرات الثلاث المستقلة وتداخل فعل فعلها مع بعضها البعض وأيضا كم 
تحديد مدى مساهمة كل متغير من المتغيرات المستقلة فى قوة شد الناتجة عن طريق إجراء 
اختبار معدلات المساهمة لتداخل فعل المتغيرات المستقلة على المتغير التابع من تحليل 
الانحدار المتعدد المرحلى الخطى (5+6286156) وكانت على النحو الآتى: - 
> تساهم زيادة معدلات الكثافة العددية للحمات المستخدمة بوحدة القياس فى التأثير على 
زيادة معدلات قوة شد أقمشة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء بنسبة "4,1١5‏ ؟. 
>> تساهم زيادة معدلات التشييف المستخدمة فى التأثير على إنخقساض 
معدلات قوة شد أقمشة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء بتنسبة 57,١081م؟‏ 
4 تساهم زيادة معدلات نمر اللحمات المستخدمة (ترقيم دنير ) فى التأثير على إنخفاض 
معدلات قوة شد أقمشة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء بلسبة 9١,47“‏ 
مما سبق نستنتج أهمية الترتيب السابق لمعدلات التأثير للمتغيرات 
الثللاثة المستقلة على قوة الشد أنسجة الشبيكة الحقيقة فى إتجاه السداء» حيث 
يمكن من خلالها التحكم فى قوة الشد أنسجة الشبيكة الحقيقة فى إتجاه السداء 
تبعا لمتطلبات التشغيل واقتصادياته والمواصفة التنفيذية التى تحفق متطلبات 
الإستخدام النهائى للمنتج. 


جداول نتائج إختبار قوة شد الأقمشة فى إتجاه السداء 
تأثير تداخل فعل الكثافة العددية للحمات يوحدة القياس ) غ0 
ونمر اللحممات (٠هث‏ ولق ع بترقيم الدئير والتر اكيب 
النسجية السادادة 3/1١‏ ك(كم)ء والشبيكز( 6 
5 رص رهص به 


أء وحدة الفيا 


ا 


تأثير فعل الكثافة للحمات بوحدة القياس مع تثييت كل من ( نمر اللحمات والتراكيب النسجية) 


قوة الشد فى إتجاه السداء 


أقل فرق معئوي عند مستوى 106 > ١١أاهلاره‏ 


جدول (-5 


تأثير فعل نمر اللحمات مع تثبيت كل من (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية) 


قوة الشد فى إتجاه السداء 


أقل فرق معنوى عند مستوى هديرء > هؤاكنب 


جد سبدو 


تأثير فعل التراكيب النسجية مع تثبيت كل من(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات) 


التر اكيب النسحية سادة سادة شبيكة شبيكة 
1/١ 0 0‏ 79 5 يذكن 


فرق معنوى عند مستوى هررء 2 إلام ,ا 


13 
لت 


جد ؟- م 


تأثير تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات ) مع تثبيت التراكيب 
النسجية على معدلات قوة ة شد الأقمشة فى إتجاه السداء 


أقل فرق معنوى عند مستوى ىه > ؤب ١,"‏ 


جدول ) ايه 1 


أثير تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية ) مع تثبيت نمر 
530 ع4 معدلات قوة شد الأقمشة م 0 السداع 


0 هوءىء > مملاكر١ا‏ 
؟-.١‏ 


تأثير تداخل فعل نمر اللحمات والتراكيب النسجية مع تثبيت الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس على معدلات قوة شد الأقمشة فى إتجاه السداء 


-؟ تأثير متغيرات البحث على قوة الشد فى إتجاه اللحممة 
للعينات المنتجة. 


يوضح الجدول )١5-5(‏ نتائج إختبارات قوة الشد ( بالكجم/ © مسم ) في 
إتجاه اللحمة لعينات التجارب للتقمشة المنسوجة السادة والش بيكة وبإس_تخدام 
ثلاثة متغيرات فى أن واحد من متغيرات التركيب البتنائيى التسسجى 
تمثلت في :- 

-١‏ الكئافة العددية للحمات بوحدة القياس )072) لحمسة/سم.. 

7- لثمل اللحممات زدم.ه ) بترقيم الدنسير. 

- التراكيب النسجية(السادة ١/1ء‏ السادة الممتد رأسيا ؟/؟ الشبيكة[١3/1:‏ 3/5 ٠‏ 1/9]). 


ويشير تحليل التباين لنتائج قوة الشد فى إتجاه اللحمة لعينات التجارب من خلال الجدول 
)١7-9(‏ إلي تأثر قوة شد القماش فى إتجاه اللحمة معنويا عند مستوى ٠,١5‏ بتداخل فعل 
كلا من المتغيرات الثلاثة ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - نمر اللحمات - التراكيب 
النسجية) 


-؟ ١‏ تأثير الكثافة العددية للحمات فى وحدة القياس 

0 بدراسة تأثير إختلاف الكثافة العددية للحمات يوحدة القياس كمتغير مستقل 
على قوة الشد في إتجاه اللحمة مع تثبييت يت قتاتين فسدل كلا محن المتغفيرينت 
المستقلين الآخرين ( نمر اللحمات - التراكيب النسجية ) من خلال الجدول 
»)١17-(‏ يتضح أن هناك تأثيراً معنويا لزيادة الكثافة العددية للحمات على 
قوة الشد في إتجاه اللحمة» وأن هناك فروقاً معنوية بين معدلات قوة الشد قي 
إتجاه اللحمة تبعا لإختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» حيث تواحجد 
زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات قوة الشدا في إتجاه اللحمة تأترا بزيادة 
الكثافة العددية للحمات» ويتحقق أعلى معدلاتها يإستخدام(/ لحمات). 

هوه و يدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
مع نمر اللحمات مع تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالثك (التراكيب النسجية) 
من خلال الجدول »)”٠١-1١(‏ يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة الكثافة 
العذدية للحمات على معدلات قوة شد القماش فى إتجاه اللحممسة»ء وأن هتاك 
نروقا معنوية بين معدلات قوة الشد تبعا لاختلاف الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القفياس» حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات قوة الشد في 
إتجاه اللحمة تأثر! بزيادة الكتافة العددية للحمات بوحدة القياس مع كل تمر 
اللحمات المستخدمة» ويتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام (لالحمات). 

«ه كذلك يتضح من خلال الجدول )١١--7(‏ أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات قوة الشند 
فى إتجاه اللحمة بتداخل فعل اختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع 


1١١م‎ 


(التراكيب النسجية) و تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (نمر اللحمات )ء وأن هناك فروقا 
معنوية بين معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة تبعاً لاختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس» حيث توجد زيادة تدريجية و معنوية في معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة تأئراً 
بزيادة الكثافة العددية للحمات مع كل التراكيب النسجية (السادة»الشبيكة) وي تحقةٌ يتحقق أعلى 
معدلاتها بإستخدام (ل/الحمات). 


ت وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع كلاً من 
( نمر اللحمات والتراكيب النسجية ) على قوة الشد في إتجاه اللحعمة من خلال الجدول 
)١5١-9‏ يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس على 
معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة وأن هناك فروقاً معنوية بين معدلات قوة الشد في إتجاه 
اللحمة تبعأ لإختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس عند كلاً من نمر اللحمات 
) 0 إو التراكيب النسجية (السادة»الشبيكة)؛ حيست توجد زيادة تدريجية 
و معنوية في معدلات قوة الشد تأثراً بزيادة الكثافة العددية للحمات»: ويتحقق ق أعلى معدلاتها 
بإستخدام (لالحمات ). 


مما سبق يتضح أن هناك تأثيرا معنويا بزيادة قيم الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
على معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات قوة الشد فى 
إتجاه اللحمة سواء كان التأثير فى إتجاه واحد مع تثبيت تأثير فغمل المتغيرين المستقلين 
الآخرين ( نمر اللحمات ٠‏ التراكيب النسجية) أو فى إتجاهين بتداخل فعل إختلاف الكثافة . 
العددية للحمات بوحدة القياس مع أيا من المتغيرين المستقلين الآخرين( نمر اللحمات 
أو التراكيب النسجية) مع تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث أو فى ثلاثة إتجامات بتداخل 
فعل اختلاف قيم الكثافة العددية للحتمات مع كل من المتغيرين المستقلين الآخرين 
(نمر اللحمات و التراكيب النسجية) » حيث توجد زيادة تدريجية و معنوية في معدلات قوة 
الشد تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات» ويتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام (/ لحمات). 


وتعزى الزيادة التدريجية والمعنوية فى معدلات قوة شد القماش فى إتجاه اللحمة تأثرا 
بزيادة قيم الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس إلى زيادة معدلات الاحتكاك و الضغفوط 
المتبادلة بين خيوط السداء واللحمات تأثرا بزيادة فاعلية التضاغط الداخلى بين الشعيرات 
( ضمض4ء 11 “امع )م1 :136 ) والمرتبط بزيادة مساحة سطح الإحتكاك بين الشعيرات 
مما يزيد من معدلات الضغوط المتبادلة تأثرا بزيادة عدد اللحمات بوحدة القياس ويتفق ذلك 
مع القاعدة العامة التى اتفق عليها الباحثون و العاملون فى مجال النسيج من أنه بزيادة كثافة 
العدات فى أحد إتجاهى القماش تزداد قوة شد المنسوج فى نفس الإتجاهء وتتفق تلك النتائج 
أيضا مع ما أثبتته التجارب العملية لحربى7! وشيفر وزملاوٌه .له غع ميعلقطء15"") 
وأسام يلل وجروسر و ثيرئر عطس © “رعوه0 ') حيث ازدادت قوة شد 
القماش فى إتجاه اللحمات تأثرا بالزيادة في قيم الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس إلا أن 
قوة شد القماش الفعلية تختلف فى قيمتها عن قوة الشند المحسوبة للقماش 
( عدد خيوط ! لعيئة “” متوسط قوة شد شد الخيط) حيث تزيد مجموع قوة الشد المسحوبة قبل 
نسجها عن قوة شد الخيوط مجتمعه ككل عند الاختيار وقد أثبتت ذلك التجارب العماية 
جح سح ح جح سج سج ته سح 0 0 
0.8 


لبيرس 0 لايل وأكده كلا من مور تون ده غ11(" و تيلور::371210”) وقدكم 
تحديد قيمة الزيادة في قيمة شد الخيوط قيل نسخها بنسبة 611 عن قيمة قوة فد الخيوط 
مجتمعة ككل أثناء الاختيار. 


5-0 تأثير نمر _اللحمات 

بدراسة تأثير إختلاف نمر اللحمات على معدلات قوة شد القماش في إتجاه اللحمة 
كمتغير مستقل مع تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات - 
التراكيب النسجية ) من خلال الجدول )١18-7(‏ يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة مسمك 
اللحمات على معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة وأن هناك فروقا معئوية بين معدلات قوة 
الشد في إتجاه اللحمة تبعا لإختلاف سمك اللحمات» حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية قفي 
معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة تأثرا بزيادة سمك اللحماتء ويتحقق أعلى معدلاتها 
بإستخدام لحمات (دئير .)45٠‏ 

ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف نمر اللحمات مع الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس مع تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث ( التراكيب الشسجية ) من خلال الجدول 
)٠١-(‏ يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة سمك اللحمات على معدلات قوة الشد في إتجاه 
اللحمة» وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات قوة الشد تبعا لإختلاف سمك اللحمات»: حيث 
توجد زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات قوة شد القماش فى إتجاه اللحمة تأثرا بزيادة سمك 
اللحمات مع كل الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس ويتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام 
لحمات (دنير .)465٠‏ 

ه كذلك يتضح من خلال الجدول (1-؟١)‏ أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات قوة الشسسد 
فى إتجاه اللحمة بتداخل فعل اختلاف نمر اللحمات مع (التراكيب النسجية) مع تثبيت تأثير 
المتغير المستقل الثالث ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس )؛ وأن هناك فروقا معئوية بين 
قوة الشد فى إتجاه اللحمة تبعا لاختلاف نمر اللحمات حيث توجد زيادهٌ تدريجية و معنوية في 
معدلات قوة الشد تأثرا بزيادة سمك اللحمات مع كل التراكيب النسجية (السادةءالشبيكة)» 
ويتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام لحمات (دنير .)45٠‏ 

ه ' وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف نمر اللحمات مع كلا من (الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس والتراكيب النسجية ) على قوة الشد في إتجاه اللحممسة من خلال الجدول 
(؟-11١)‏ يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة سمك اللحمات على معدلات قوة الشد في إتجاه 
اللحمة» وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة تبعا لإختلاف سمك 
اللحمات عند كلا من الكثافات العددية للحمات (4»/ا لحمة/سم) و التراكيب النسجية 
(السادة»الشبيكة)» حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات قوة الشد تأثرا بزيادة سمك 
اللحمات» ويتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام (لالحمات ). 

0 مما سبق يتضح أن زيادة معدلات سمك اللحمات لعينات التجارب لأنسجة السادة 
والشبيكة تؤثر معنويا في معدلات قوة القماش في إتجاه اللحمات حيث تزداد معدلاتها تدريجيا 
و معنويا تبعا للزيادة التدريجية فى سمك اللحمات ويتحقق أعلى معدلاتها تأثرا بزيادة س مك 
اللحمات بإستخدام لحمات دنير 45٠‏ سواء كان التأثير في إتجاه واحد مع تثبييت المتغيرين 


1١١ 


خ تن١‏ (شبيكة )1١/١‏ 
© تل ؟ ( شبيكة ؟/2) 
كل" ( شبيكة /") 3 


قو 


5 
هَ 


- 
نا 


الشد فى إتجاه 


32 
ن 


: (بالكج/ بتع 


46٠‏ د 
نمرة اللحمة (بترقيم الدنير) 


شكل (8-9) 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات لعينات التجارب»: وقوة الشد 
فى اتجاه اللحمة لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام ؛ لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (18) و نسبة المساهمة (12) بين نمرة 
اللحمة لعينات التجارب الشبيكة و قوة الشد فى اتجاه اللحمة بإستخدام ؛لحمات/سم 


التركيب 


* تدل على المعنوية عند مستوى ٠,٠5‏ 
** تدل على المعنوية عند مستوى أنن 


جدول (9-؟ 86 


11١ 


خد صب ( شبيعة )1/١‏ 
1 م 16 

© ص ؟ ( شبيكة بذانها 
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5 تدل على المعنوية عند مستوى قورهة 
** تدل على المعنوية عند مستوى ٠,١٠١‏ 


)1١-9( جدول‎ 


١1 


المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية ) أو في 
إتجاهين بتداخل فعل اختلاف نمر اللحمات مع أيا من المتغيرين المستقلين الآخرين وتثبييت 
المتغير المستقل الثالث أو في ثلاث إتجاهات بتداخل فعل اختلاف نمر اللحمات مع كلا من 
المتغيرين المستقلين الآخرين . 

ه - تؤكد معاملات الإرتياط البسيط (8]) النتائج السابقة والموضحة بالجدولين (9-؛؟١),‏ 
)١18-9(‏ و كذلك معادلات الإنحدار البسيط التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات كمتغير 
مستقل (س) وقوة الشد لأنسجة الشبيكة(١/1:؟/؟ )"/7٠‏ فى إتجاه اللحمة لعينات التجارب 
كمتغير تابع[ص) مع كل طول تشييفة من أطوال التشييفات المستخدمة وبإستخدام كثافة عددية 
للحمات ( ؛لحمات/سم » /الحمات /سم)على الترتيب وتوضع الأشكال (؟-8) » (1-9) 
خطوط الانحدار البسيط الممثلة للعلاقة بين نمر اللحمات و قوة الشد لأنسجة الشبيكة فى إتجاه 
اللحمة. 

ه وتعزى الزيادة التدريجية المعنوية في معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمات لعينات 
التجارب السادة والشبيكة تأثرا بزيادة سمك اللحمات إلى أن الخيوط الأكثر سمكا أعلى في 
قوة شدها من الخيوط المناظرة لها الأقل سمكا ويرجع ذلك لزيادة عدد الشعيرات فى القطاع 
العزضى للخيوط السميكة مقارنتا بعدد الشعيرات فى القطاع العرضى للخيوط الأقل سمكا » 
أو لزيادة سمك الشعيرات للخيوط السميكة مقارنتا بسمك الشعيرات للخيوط الأقغل سمكا 
والتى تحتوى كلا منهما على نفس عدد الشعيرات فى القطاع العرضى وذلك كقاعدة عامة 
وهذا ما أكدته النتائج العملية اكل من حريىا" وجروسر و تسيرنر 
انعمس يت نرعوو ج01 )١‏ كذلك فإن قوة الشد بإستخدام اللحمات الأكثر سمكا تعطى قوة شد 
أعلى من اللحمات المناظرة لها والأقل سمكا عند نفس معامل التغطية ويتفق ذلك مع أثبتته 
النتائج العملية لحربى7). 


ه كذلك تعزى الزيادة المعنوية التدريجية في قوة الشد في إتجاه اللحمة تأثرا 
بالزيادة في سمك اللحمات دنير٠ ١6‏ يليها دنير ٠٠٠١‏ يليها دغنير 55٠‏ لتحقفق 
أعلى معدلات قوة الشد للقماش في إتجاه اللحمة بإستخدام لحمات دنغنير 45١٠‏ 
لزيادة.معدلات الاحتكاك و الضغوط المتيادلة بين خينوط السداء واللحمات 
نتيجة زيادة فاعلية تأتثير التضائط الداخلى بين الشعيرات 
( سمنغعكه 1 «امفرءغس1 عماط81 ) والمرتبط بزيادة مساحة سطح الإحتكاك 
بين الشعيرات مما يزيد من معدلات الضغوط المتيادلة وبالتالى تزداد 
معدلات قوة الشد للقماش في إتجاه اللحمة تأثرا بزيادة سمك اللحمات. 


"م تأثير_التراكيب النسجية 

ه بدراسة تأثير اختلاف التراكيب النسجية كمتغير مستقل على معدلات قوة الشد فى إتجاه 
اللحمة مع تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات ‏ ئمر 
اللحمات ) من خلال الجدول )١1-7(‏ يتضح أن هناك تأثيرا معنويا فى معدلات قوة شد 
القماش فى إتجاه اللحمة تبعا لاختلاف التراكيب النسجيةء حيث توجد زيادة في معدلات قوة 


١١ 


الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة وبفروق معنوية كبيرة عن معدلآت قوة الشد فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة السادة المناظرة لها في نفس طول التشييفة» كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا و 
معنويا في معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة(السادة » الشبيكة ) تأثرا بزيادة طول 
التشييفة ويتحقق أدنى معدلات الإنخفاض لأنسجة السادة بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا 
؟/. بينما يتحقق أدنى معدلات الإنخفاض لأنسجة الشبيكة بإستخدام أنسجة الشبيكة ؟/؟. 

ه وبدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف التراكيب النسجية مع الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس وتثبت تأثير المتغير المستقل الثالث ( نمر اللحمات ) وذلك من خلال الجدول (51-١1؟)‏ 
يتضح أن هناك تأثيرا معنويا فى معدلات قوة شد القماش فى إتجاه اللحمة تبعا لاختلاف 
التراكيب النسجيةء حيث توجد زيادة في معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنس جة الشبيكة 
وبفروق معنوية كبيرة عن معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة المناظرة لها في 
نفس طول التشييفة» كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا و معنويا في معدلات قوة الشد فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة افلم ٠‏ الشبيكة ) مع كل الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس تأثرا بزيادة 


طول التشييفة ويتحقق أدنى معدلات الإنخفاض لأنسجة السادة بإستخدام أنسجة السادة الممتدة 
رأسيا 7 3 يتحقق أدنى معدلات الإنخفاضص لأنسجة الشبيكة بإستخدام أنسجة الشبيكة 
1 


ه كذلك يتضح من الجدول (-7؟) أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات قوة الشد في 
إتجاه اللحمة تبعا لاختلاف التراكيب النسجية بتداخل فعل اختلاف التراكيب النسجية 
المستخدمة مع تمر اللحمات مع تثبيت تكدبت تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (الكثافة العددية للحمسات 
بوحدة القياس )» حيث توجد زيادة في معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة 
وبفروق معنوية كبيرة عن معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة المناظرة لها في 
نفس طول التشييفة» كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا و معنويا في معدلات قوة الشد فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة (السادة » الشبيكة ) مع كل نمر اللحمات المستخدمة تأثرا بزيادة طول التشييفة 
[ باستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة 
)١/١ (‏ بإستخدام لحمات دنئير 65٠‏ ١ومعدلات‏ قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنس جة الشبيكة 
)١/1(‏ بإستخدام لحمات دنير٠5١]»:‏ و يتحلق أدنى معدلات الإنخفاض لأنسجة السادة بإستخدام 
أنسجة السادة الممتدة رأسيا ١7/7‏ بينما يتحقق أدنى معدلات الإنخفاض لأنسجة الشبيكة 
بإستخدام أنسجة الشبيكة 7/؟. 

ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع كلا من ( الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس ونمر اللحمات ) على معدلات قوة شد القماش في إتجاه اللحمة من خلال 
الجدول )١5-7(‏ يتضح أن هناك تأثيرا معنويا فى معدلات قوة شد القماش فى إتجاه اللحمة 
بعا لاختلاف التراكيب النسجية» حيث توجد زيادة في معدلات قوة الشد فى إتجاءه اللحمة 
لأنسجة الشبيكة وبفروق معنوية كبيرة عن معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة 
المناظرة لها في نفس طول التشييفة» كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا و معنويا في معدلات قوة 
الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة تأثرا بزيادة طول التشييفة( باستثناء الفرق غير المعنوى 
بين معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة لأنسجة السادة ١/١‏ بإستخدام ؛ لحمات دنير ١6١‏ 
و معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة لأنسجة السادة الممتد رأسيا ١/١‏ بإستخدام ؛ لحمات 


١١5 


ان هو 


دنير ١5١‏ ) ويتحقق أدنى معدلات الإنخفاض لأنسجة السادة بإستخدام أنسجة السادة الممتدة 
رأسيا ؟/؟»كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا و معنويا في معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة 
لأنسجة الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشييفة ( باستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات قوة 
الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة ( )١/١‏ بإستخدام 4 لحمات دنير ١6١‏ ومعدلات قوة 
الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة (؟/؟ ٠‏ "/7 ) بإستخدام 4 لحمات دنير ١15؛‏ وأيضا 
الفزق غير المعنوى بين معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة ( )١/١‏ 
بإستخدام /ا لحمات دنير ( ٠5١أو0٠45)‏ و معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة 
الشبيكة (؟/١)‏ بإستخدام ‏ لحمات دنير ( ١٠5٠أو٠45).:‏ ويتحقق أدنى معدلات الإنخفاض 
لأنسجة الشبيكة بإستخدام أنسجة الشبيكة ؟/7. 


0 مما سبق يتضح أن إختلاف التراكيب النسجية المستخدمة كمتغير مستقل تؤثر تأثيرا 
معنويا فى معدلات قوة شد القماش فى إتجاه اللحمة تبعا لاختلاف التراكيب النسجية؛: حيث 
توجد زيادة في معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة وبفروق معنوية كبيرة عن 
معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة المناظرة لها في نفس طول التشييفةء كذلك 
يوجد إنخفاضا تدريجيا و معنويا في معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة (السادة » 
الشبيكة ) تأثرا بزيادة طول التشييفة ويتحقق أدنى معدلات الإنخفاض لأنسجة السادة بإستخدام 
أنسجة السادة الممتدة رأسيا 7/7» بينما يتحقق أدنى معدلات الإنخفاض لأنسجة الشبيكة 
بإستخدام أنسجة الشبيكة /؟؛ سواء كان التأثير في إتجاه واحد مع تثبيت المتغيرين المستقلين 
الآخرين ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية ) أو في إتجاهين بتداخل 
فعل اختلاف نمر اللحمات مع أيا من المتغيرين المستقلين الآخرين وتثبيت تأثير المتغير 
المستقل الثالث »وأن جميع الفروق بين معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة لأنسجة (السادة و 
الشبيكة) معنوية [ باستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة لأنسجة 
الشبيكة ١/١‏ بإستخدام لحمات دئير 5٠١‏ ١ومعدلات‏ قوة الشد في إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة 
3 بإستخدام لحمات دئير ١5١‏ بتداخل فعل اختلاف التراكيب النسجية المس تخدمة مع 
نمر اللحمات عند تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس)]» 
كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا في معدلات قوة الشد للقباش في إتجاه اللحمة بتداخل 
فعل إختلاف التراكيب إالنسجية مع كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس وئمر اللحمات) تأثرا بزيادة طول التشييفة [ باستتثناء الفرق غير 
المعنوى بين معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة لأنسجة السادة ١/١‏ بإستخدام 4 لحمات دنير 
و معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة لأنسجة السادة الممتد رأسيا 7/١‏ بإستخدام ؛ 
لحمات دئير ء كذلك الفروق الغير معنوية بين معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة 
لأنسجة الشبيكة ١/١‏ بإستخدام 4 لحمات دنئير ١5١‏ ومعدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة 
لأنسجة الشبيكة (؟/7 ٠‏ 7/7 ) بإستخدام 4 لحمات دنير 215٠‏ وأيضا الفروق الغير معنوية 
بين معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة ١/١‏ بإستخدام لا لحمات دنير 
(0٠5١أو:45)‏ و معدلات قوة الشد في إتجاه اللحممة لأنسجة الشبيكة )١/7(‏ بإستخدام 
/ لحمات دنير ( ١6١‏ أو:45)]. 
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ه .تؤكد معاملات الإرتباط البسيط (18) النتائج السايقة و الموضحة بالجدولين »)١5-5(‏ 
(؟-5١)‏ و كذلك معادلات الإنحدار البسيط التى توضح العلاقة بين طول التشييفة كمتغير 
مستقل (س) وقوة الشد لأنسجة الشبيكة (١/١7/؟‏ +1/؟) فى إتجاه اللحمة لعينات التجارب 
كمتغير تابع (ص) مع كل نمرة من نمر اللحمات المستخدمة وبإستخدام كثافة عددية للحمات 
( ؛#لحمات/سم » /الحمات /سم) على الترتيب وتوضح الأشكال (؟-١٠) )١١-7( ٠‏ خطلوط 
الانحدار البسيط الممثلة للعلاقة بين طول التشييفة و قوة الشد لأنسجة الشبيكة فى إتجاه 
اللحمة. 

[8| ويعزى الإنخفاضص التدريجى فى معدلات قروة الشند فى إتجاء ١‏ للحمة 
لأنسجة( السادة و الشبيكة ) تأثرا بزيادة طول التشييفة إلى إنخفاضص معدلات 


الاحتكاك و الضغوط المتبادلة بين خي وط السداء واللحمات 
نتيجة إنخفاض فاعلية تأتثير التضاغط الداخلى بيت الشلعيرات 


( ملعم «م0نمرعغم1 21626 ) والمرتيط بإنخقاض مساحة سطح الإحتكاك 
بين الشعيرات تأثرا بزيادة طول التشييفة مما يقلل من معدلات الضغوط 
المتبادلة وبالتالى تنخفض معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمةء؛ وتتفق هذه 
النتائج مع ما ذهب إليه اسام 2١92552‏ حيث قرر أن العلاقة بين قوة شلد 
القماش والتركيب النسجى تتضح من خلال الارتياط القوى الموجب بين قوة 
الشد للقماش وعدد تعاشقات التركيب النسجى المستخدم حيث أتبتت أبحاته 
التجريبية أن قوة شد الأنسجة السادة ١/١‏ أعلى منها للسن الممتد؟/” في 
الإتجاهين ويتفق تلك أيضدا مع نتائج التجارب العملية لحربى(" و اسسام 
0 البق وما أكده شيفر وزملاؤه .21 4ع كندل 05 ') من أنه كلمل ز اد 
طول التشييفة كلما قلت قوة شد القماش في إتجاه اللحمة وأن النسيج السادة 
يعطى أعلى معدل لقوة الشد بالمقارنة بالتراكيب النسجية البسيطة الأخرى. 


ه كذلك تعزى زيادة معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة 
وبفروق معنوية كبيرة عن معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة السسادة 
المناظرة لها في نفس طول التشييفة إلى زيادة فاغلية تأثير آلية التركيب 
الينائي النسجى لأنسجة الشبيكة ووجود مناطق للتقاطعات بين خيوط السداء 
المتحركة و الثابتة بالإضافة لمناصطق التعاشقات بين خيوط السداء 
' المتحركة و الثابتة ) واللحمات لأنسجة الشبيكة فى حين لا تحتوى أنسجة 
سادة إلا على نفس عدد التعاشقات بين خيوط السداء واللحمات لأنسجة 
شبيكة (المناظرة لها فى طول التشييفة). 


١ر١5‎ 


ص١‏ (دنير ٠6١‏ 
© ض؟ (دثئير )"٠١‏ 0 
لا ض" (دنير )45٠١‏ 1 


شكل )٠١-*(‏ 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة لعينات التجارب: وقوة الشد 
فى اتجاه اللحمة لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام + لحمات/|سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (10) ونسبة المساهمة (©18) بين طول 
التشييفة لعينات التجارب الشبيكة و قوة الشد فى اتجاه اللحمة بإستخدام + لحمات/سم 


ع تدل على المعنوية عند مستوى ٠,٠05‏ 
** ثدل على المعنوية عند مستوى ٠,٠١‏ 


جدول (5-؛ 6 


1١١ا/‎ 


طول التشييفة 
شكل )١١-9(‏ 


خطوط الإتحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة لعينات التجارب؛ وقوة الشد 
فى اتجاه اللحمة لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام 7 لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (1) ونسبة المساهمة 


0 


8 ص > -86,. س + لزه به١‏ 


تدل على المعنوية عند مستوى ,.٠6‏ . 
** تدل على المعنوية عند مستوى .,١1‏ 


0 


)١6-( جدول‎ 


التشييفة لعينات التجارب الشبيكة و قوة الشد فى اتجاه اللحمة باستخدام ٠‏ لحمات 
ْ 0 ع 0 


لفاك 


82) بين طول 


حيث يتكون التكرار الواحد فى إتجاه السداء لأياأ من التراكيب النسجية سواء الشبيكة أو 
السادة كمايلى :- 
أ. شبيكة 1/١‏ (”7 لحمة + ؟ تقاطع بين خيطى السداء المتحرك و الثابت 
+ ؟ تعاشق بين خيوط السداء واللحمات) 
ب. شبيكة ؟/؟ (4 لحمات + ؟ تقاطع بين خيطي السداء المتحرك و الثابت 
+ ؟ تعاشق بين خيوط السداء واللحمات) 
ج. شبيكة / ( لحمات + " تقاطع بين خيطى السداء المتحرك و الثابت 
١ +‏ تعاشق بين خيوط السداء واللحمات) 


ه. سادة ؟/؟ (؛ لحمات + ؟ تعاشق بين خيوط السداء واللحمات) 


ونتيجة لزيادة معدلات الاحتكاك و الضغوط المتبادلة بين خيوط السداء واللحمات فى مناطق 
التعاشقات بالإضافة إلى معدلات الاحتكاك والضغوط المتبادلة بين خيوط السدء الثابتة 
والمتحركة فى مناطق التقاطعات لأنسجة الشبيكة فتزداد فاعلية تأثير التضاغط الداخليى بين 
الشعيرات ( «م6ء13 #وؤيع)م1 :11 ) مما يزيد من معدلات الضغوط المتبادلة ومساحة 
سطح الإحتكاك بين الشعيرات وبالتالى تزداد معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة لأنسجة 
الشبيكة مقارنتا بالأنسجة السادة المناظرة لها في طول التشييفة. 


هت وتعزى كذلك عدم المعنوية بين معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة لأنسجة السادة ١/١‏ 
بإستخدام 4 لحمات دئير ١5١‏ ومعدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة لأنسجة السادة الممتد 
رأسيا ؟/؟ بإستخدام ؛ لحمات دئير ١5٠١‏ إلى طبيعة البناء النسجى السادة المغاير لحقيقفة 
فاعلية تكوين السادة و التى تتضح معالمها بإستخدام معاملات تغطية أعلى من 28 وفى حالة 
استخدام معاملات تغطية أقل من 8 فيكون السادة ومشتقاته أقرب إلى الأنسجة ذات التشييفات؛ 
مما يؤثر فى إنخفاض معدلات اندماج اللحمات مع خيوط السداء المتعاشقة معها أثناء اختبار 
قوة الشد بالإضافة إلى قدرة خيوط السداء (أثناء اختبار قوة شد اللحمة) على التحرر نسبيا من 
الضغوط المتبادلة بمناطق التعاشق أثناء فردها لتقلصاتها تحت تأثير الشد الواقم على اللحمات 
مما يقلل من تأثير عملية التعاشق بين خيوط السداء واللحمات فى النتائج وقد أشار بيرس 
معمزء1) إلى إختلال آلية أداء وطبيعة الأنسجة السادة المميزة لها فى حالة استخدام 
معاملات تغطية أقل من 8. 


وتعزى عدم المعنوية بين معدلات قوة الشد في إتجاه اللحمة لأنسجة الشببيكة ( )١/١‏ 
بإستخدام 4 لحمات دنير ١6١‏ و معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحممة لأئسجة الشبيكة 
١ 7/5(‏ "/" ) بإستخدام 4 لحمات دنير 215٠‏ وأيضا الفروق غير المعنوية بين معدلات 

ة شد القماش فى إتجاه اللحمة بين أنسجة الشبيكة ( )١/١‏ بإستخدام /ا لحمات دثئير 
(١16أو450)‏ و معدلات قوة شد القماش فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة (7/؟) 
بإستخدام /ا لحمات دنير ( ١6٠١‏ أو 45) ٠‏ إلى ضعف تأثير زيادة طول التشييفة فى النتتنائج 
ويؤكد ذلك معدلات الإسهام من خلال تحليل الانحدار المتعدد المرحلى (ع5أ؟امء56 ) 
الموضحة بصفحة ( ٠١٠١‏ ) من المناقشة حيث لم تساهم حيث تساهم طول التشييفة سوى 
للش ”©")>)>)<-”7الالتتنتنتنتا3اا517303_2_122ْضصضيْيْ لطب 77 كف -----سسسلل0ل 

1 


بنسبة 62,81, ( وهى أقل نسب المساهمة ) من التغير الحادث فى معدلات قوة شد أنسجة 
الشبيكة فى إتجاه اللحمة ا حي اي مسق سن 91 

من التغير الحادث فى معدلات قوة شد شد أنسجة الشبيكة فى إتجاه اللحمة فى حين تساهم نمر 
اللحمات بنسبة ؟ ,4 65؟ ( أى أعلى من ضعف مجموع نسب المساهمة لكل من الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس و طول التشييفة لأنسجة الشبيكة ) 


ته وقد تم التوصل لحساب الارتباط المتعدد (10 ) بين كلا من المتغيرات الثلائة المستخدمة 
: هى ( الكثافة العددية للحمة بوحدة القياس ونمر اللحمات والتراكيب النسجية الشبيكة فقط ) 
وكذا قوة شد القماش في إتجاه اللحمة وكانت قيمة (80 ) - 11/11 و٠وأيضسا‏ قيمة معامل 
الإسهام ١,5457187‏ وتشير هذه النسبة إلى أن نسبة 644,57 من المتغير في قوة الشد 
في إتجاء اللحمسة يمكن التحكم فيها من خلال المتغيرات الثلاثفة المستقلة 
( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - نمر اللحمات - التراكيب النسجية الشبيكة )» 
وكانت معادلة الانحدار المتعدد بين المتغيرات الثلاث المستقلة والمتغير ' قوة شد القماش في 
إتجاه اللحمة ' كما يلى +- 


ص-> ؟86..؛ س؟ - 4109 ار اس, + 1 "الا س1 "11,77 
حيث :- ص > قوة الشد لأنسجة الشبيكة الحقيقية في إتجاه اللحمة 
س؛ > الكتافة العددية للحمات بوحدة القياس 
سم - طول التشييفة 
س”م - نمرة اللحمة *”بترقيم الدنير'“ 
نه والصيغة الإحصائية السابقة يمكن بواسطتها التنبؤ بقوة الشد في إتجاه اللحمة من خلال 
التحكم في قيم المتغيرات الثلاث المستقلة وتداخل فعلها مع بعضها البعض وأيضا يتم تحديد 
مدى مساهمة كل متغير من المتغيرات المستقلة في قيم قوة الشد الناتجة عن طريق إجراء 
اختبار معدلات المساهمة لتداخل فعل المتغيرات المستقلة على المتغير من خلال تحليل 
الانحدار المتعدد المرحل الخطيى (156؟5467) وكانت على النحو الآتي :- 
3 تساهم زيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس فى التأثير على زيادة مع دلات 
قوة الشد لأنسجة الشبيكة في إتجاه اللحمة بنسبة 41,؟1؟ ؟ . 
4 تساهم زيادة معدلات التشييفة المستخدمة في التأثير على إنخفاض معدلات قوة 
الشد لأنسجة الشبيكة في إتجاه اللحمة بنسبة ١8,:؟‏ . 
ب تساهم زيادة نمر اللحمسات المسستخدمة ** ترقهيم الدنير '“ 
في التأثير على زيادة معدلات قوة الشد لأنسجة الشبيكة في إتجاه اللحمة بنسبة ؟ ",6 9765 
مما سبق نستئتج أهمية الترتيب السابق لمعدلات التأثير للمتغيرات الثلاثة المستقلة على 
رة الشد في إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة حيث يمكن من خلالها التحكم فى معدلات قوة الشد 
فى إتجاه اللحمة تبعا لمتطلبات التشغيل واقتصادياته والمواصفة التنفيذية التى تحقق متطلب ات 
الإستخدام النهاثى المنتج. 


التو تح تس تت سم عت تج سج تج دجست 2 


١ 


جداول نتائج إختبار قوة الشد فى إتجاه اللحمة 
تأثير تداخل فعل الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ( 7»4) 
ونمر اللحممات )45٠ ,3٠6٠١ »٠5١(‏ بترقيم الدنير والتر اكيب 
النسجية السادة (١5201/1/؟)»‏ والشبييكة( ١ن‏ كعم 
على معدلات قو الشد فى إتجاه اللحمة وحدة القياس ( كجم/دسم) 


أقل فرق معنوى عند مستوى ه.,. - ١,881‏ 


١5- * جد‎ 


١1١ 


تأثير فعل الكثافة للحمات بوحدة القياس مع تثبيت كل من ( نمر اللحمات والتراكيب النسجية) 


أقل فرق معنوي عند مستوى قدرء كدحو" آره 


جد ؟-/ا١‏ 


تأثير فعل نمر. اللحمات مع تثبيت كل من (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية) 


أقل فرق معنوى عند مستوى شدرء > تمّذاذمك.: 


جدول ( ؟* عالةمى و١‏ ( 


تأثير فعل التراكيب ل كيب النسجية مع تثبيت كل لككاية العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات) 


أقل فرق معنوى عند مستوى 28 ؛.,. - ؟519"ا,ء 


تأثير تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات ) مع تثبيت التراكيب 
النسجية على معدلات قوة شد الأقمشة فى إتجاه اللحمة 


كل فرق معلوى علد ممنتوى © 6ن ع تمول, 2 


جدول ( اافستشقة ‏ 


تأثير تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية ) مع تثبيت نمر 
اللحمات على معدلات قوة شد الأقمشة فى إتجاه اللحمة 


أقل فرق معنوى عند مستوى 8.,:؛ >م/4١اهش.:١‏ 


جدول (؟9-١؟‏ ) 


م 


11111 هدرو ت لا ءار 


جدول (؟1->>"_) 


يفيل 


ع" تأثير متغيرات البحث على الإستطالة فى إتجاه السداء 
للعينات المنتجة. 


يوضح الجدول (07-7؟) تتائج إختبارات النسبة المئوية(6؟) لإستطالة الأقمشضنة 
في إتجاه السداء لعينات التجارب للأقمشة المنسوجة السادة والشبيكة وبإس تخدام 
ثلاثة متغيرات فى أن واحد من متغيرات التركيب النسجى تمثلت في :- 

-١‏ الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ),7١54(‏ لحمة / سم 

؟- نمر اللحمات 4660٠ ء5”"56٠ .١6٠١(‏ ) بترقيم الدنير . 

.)]5/9 السادة الممتد رأسيا ؟/؟ الشبيكة[١/3» 75/9 ء»‎ »١/١ التراكيب النسجية(السادة‎ -٠“ 
ويشير تحليل التباين لنتائج إستطالة الأقمشة في إتجاه السداء لعينات التجارب‎ 
من خلال الجدول(507-5) إلي تأثر إستطالة القماش تأثيرا غير معنويا حعتد‎ 
بتداخل فعل كلا من المتغيرات الثلاث (الكثافة العددية للحمات‎ ٠,٠5 مستوى‎ 
) بوحدة القياس -. نمر اللحمات _ التراكيب النسجية‎ 


"م١‏ تأثير_الكثافة_العددية للحمات يوحدة القياس, 
ه بدراسة تأتير إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس كمتغير مستقل 
على إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء مع تثبيت تأثير فعل كلا من المتغيرين 
المستقلين الآخرين (نمر اللحمات والتراكيب النسيجية ) مدن خلال الجدول 
(:-58؟)؛ يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة الكثافة العددية للحمات على 
إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداءء وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات 
الإستطالة فى إتجاه السداء تبعا لإختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» 
حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء 
تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» وتتحقق أعلي معدلاتها 
بإستخدام(/ا لحمات). 
هت ويدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
مع تمر اللحمات وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (التراكيب النسيجية ) 
من خلال الجدول »)7١--7(‏ يتضح أن هناك تأثيرا غير معنوى لزيادة الكثاففة 
العددية للحمات على إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداءء وأن هناك فروقا غير 
عنوية بين معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء تبعا لإختلاف الكثافة العددية 
حمات يوحدة القياس» حيث توجد زيادة تدريجية غير معنوية في معدلات 
.لإستطالة فى إتجاه السداء تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» 
وتتحقق أعلي معدلاتها بإستخدام(7 لحمات). 
كذلك يتضح من خلال الجدول )١7-5(‏ أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس على معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء بتداخل فعل اختلاف الكثافة 


١ 4؟‎ 


العددية للحمات بوحدة القياس مع (التراكيب النسجية) وتثبيت تأثير النتغير المستقل القفالثُ 
(نمو اللحمات 1 ٠وأن‏ هناك فروقا معنوية بين معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء تبعا 
لإختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس [ بإستثناء الفرق غير المعنوي بين دلت 
إستطالة أنسجة السادة 1/١‏ بإستخدام لحمات؛ ومعدلاتها بإستخدام لا لحمات] حيث توجد 
زب زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء تأثرأً بزيادة الكثافة العددية 
للحمات مع كل التراكيب النسجية المستخدمة» وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام (/ا لحمات). 

ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات مع كلاً من 
(نمر اللحمات والتر اكيب النسجية) على معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء 
من خلال الجدول 9 -/؟/ء يتضح أن هناك تأثيراً غير معنوياً لزيادة الكثافة 
العددية للحمات على إستطالة السك فى إتجاه السداءء وأن هناك فروقاً غير 
معنوية بين معدلات الإستطالة في إتجاه السداء تبعاً لإختلاف الكثافة العدية . 
للحمات بوحدة القياس» حيث توجد زيادة تدريجية غير معنوية في معدلات 
الإستطالة فى إتجاه السداء الاق أ بزيادة الكثافة العددية للحمات يوحدة القياس 


0 مما سبق يتضح أن زياد اق مدي لحمات بوحدة فقي مع تيت المتغيرين 
المشتقلين الآخرين (نمر اللحمات » التراكيب النسجية) تؤثر معنويا على معدلات الإسستطالة 
فى إتجاه السداء حيث تزداد معدلاتها زيادة تدريجية 3 وسعنوية هنا لزيادة الكثاقة العددية 
للحمات بوحدة القياس» وتتحقق أعلي معدلات الزيادة بإستخدام / لحمات» بينما توجد زيادة 
تدريجية غير معنوية في معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء بتداخل فعل إختلاف 
الكثافة العددية للحمات مع نمر اللحمات عند تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (التراكيب 
النسجية)؛ إلا 5 بتداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مم التراكيب 
النسجية عند تثبت تأثير المتغير المستقل الثالث (نمر اللحمات)"توجد زيادة تدريجية معنوية 
في معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء [ بإستثناء الفرق غير المعنوي بين معدلات 
إستطالة أنسجة السادة ١/١‏ بإستخدام ؛ لحمات؛ ومعدلاتها بإبستخدام /ا لحمات]؛ وكذلك 
بتداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع كلا من (نمر اللحمات » 
التراكيب النسجية ) يتضح أن هناك زيادة تدريجية غير معنوية في معدلات إستطالة الأقمشة 
فى إتجاة السداء تأثرا بزيادة قيمة ا العددية للحمات بوحدة القياس لجميع نمر اللحمات 
والتراكيب النسجية المستخدمة »؛ وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام (لا لحمات). 


وتعزى الزيادة التدريجية في معدلات الإستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء لأنسجة 
/ السادة والشبيكة ) تأترا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ازيادة معدلات 
تشريب خيوط السداء (جداول «١‏ ؟ »4 , ** 9س 6“ بالباب الثاني ) و يرجم ذلك لزيادة 
معدلات الاحتكاك بين خيوط السداء و اللحمة بمناطق التعاشقات لأنسجة ( السادة والشبيكة ) 
من جهة وزيادة معدلات الاحتكاك بين خيوط السداء الثابتة اتسرح بباكاتام 
التقاطعات لأنسجة الشبيكة من جهة أخري نتيجة زيادة فاعلية التضاغط الداخلى بيسن 


م ا 
ه١١‏ 


الشعيرات( ص6»60 1*3 “دهةاع]ه]1 ع1 ) والمرتبطة بزيادة مساحة سطح الإحتكاك بين 
الشعيرات تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مما يرفع من معدلات ت تقلص 
'“تشريب؛* خيوط السداي» ويرتبط ذلك صع أشار إليبهلورد و محصطد 
لع سقط0 ع :و1( ') حيث ذهبا إلي أن الأقمشة التى : تتشرب خيوطها أكبر تكون 
أعلي إستطالة من الأقمشة قمشة التي تت تتشرب خيوطها بمعدلات قل ويرتبط ذلك أيضا مع ما 
أشار إليه اسام 1هو715'') أن إستطالة القماش تزيد قيمتها تأثرا بزيادة كثافة العدات 
ويصاحب الزيادة التدريجية في الكثافة العددية للحمات زيادة تدريجية في قيمة الثقل القاطع 
تساعد على زيادة معدلات الإستطالة» كما يتضح من خلال جدول("-5 ) ويتفق ذلك أيضا 
مع ما قرره عبد السلام!") من أن زيادة قيمة الثقل القاطع للخيط يجعل في الإمكان تحقيق 
قدرا أكبر من الإستطالة. 


6 . ويعزى الارتقاع التدريجي في معد لات الإستطالة فسسى إتجاه السسبمدام 
لأنسجة الشبيكة (١/١907/7”201/؟)‏ تأثرا بالزيادة التدريجية فى الكثافة العددية 
للحمات يبوحدة القياس لزيادة معدلات انز لاق خيوط السداء المتحركة حول 
الثابتة بنفس النسبة التي تزداد بها عدد اللحمات كما يوضصح شكل )١١(‏ 
ويحدث قعل الإنز لاق تأثير محاكاة فعل برمات الزوى للخيوط حيتت يحدث 
انزلاق خيط السداء المتجحرك حول الثابت ما يحاكى هيئة 5/١‏ برمة من 
برمات الزوى لكل إنتقال للخيط المتحرك حول الخيط الثابت من أحد الجانبين 
للجانب الآخرء وتحسب عدد نقاط محاكاة تأثير قعل البرم الناتجة من إنز لاق 
خيط السداء المتحرك حول الخيط الثابت طبقا للمعادلة الآتية :- 
الكثافة العددية للحمات بالسم 


عدد نقاط محاكاة تأثير قعل البرم س | * ٠٠١‏ برمة/متر 


عدد لحمات التكرار النسجى 


وطبقا للقاعدة العامة التى أتفق ق عليها الباحتون في مجال النسيج من أن عملييه 
الزوى تزيد من معدلات تقلص الخيوط فإنه وطبقا للمعادلة السابقة قإتنه 


بزيادة الكثافة العددية للحمات تزداد معدلات محاكاة تأثير فعل الزوى لخيوط . 
السداء المتحركة» وبالتالي تزداد معدلات تقلص خيوط السداء كما يوضسح 
(جدول * 7-” *؛ الباب الثاني ) وكذلك استطالتها ويتفق ذلك مع ما أشار إليه 
عبد السلام('2 من أن مقدار البرم يؤثر تأثيرا يجبا طني اانه الخيوط 
فكلما زادت معدلات البرم زادت إستطالة الخيط وب يتفق ذلك أيضا مع ما ألشفار 
يه النجعاوى7(') من أن إستطالة الخيط تزداد بزيادة معدلات الزوى. 


ه و تعزى كذلك عدم معنوية الزيادة التدريجية في معدلات الإستطالة فى 
إتجاه السداء تأثرا بتداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات يوحدة القياس 
مع نمر اللحمات عند تثبيت المتغير المستقل الثالث(التراكيب النسجية) وأيضا 
فى حالة تداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات مع كنلا من المتغيرين 


١55 


المستقلين الآخرين إلى الزيادة التدريجية الطيفية في معدلات تشضريب خيوط 
السداء (جدولى *” 5-7 “* , ”* 4253-7) وخاصة لأنسجة السادة ويرجع 
ذلك إلى طبيعة التركيب البنائى النسجى لأنسجة السادة والتى تتضح معالمها 
بإستخدام معاملات تغطية أعلى من 2»8 وفى حالة استخدام معاملات تغطية أقل 
من 8 فيكون السادة ومشتقاته أقرب إلى الأنسجة ذات التشييفات: وقد أشار 
بيرس ععمؤع (') إلى إختلال آلية أداء وطبيعة الأنسجة السادة المميزة لها 
فى حالة استخدام معاملات تغطية أقل من 8» حيث لم تقبل أنسجة الشبيكة 
معدلات أعلى من الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس المستخدمة فى نسج 
عينات التجارب» ويؤكد ذلك معدلات الإسهام من خلال تحليل الانحدار 
المتعدد المرحلى (ء15بدجمع+51) الموضحة بصفحة )١79(‏ من المناقكنة حيتث 
لم تساهم الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس سوى ينسبة /امره 90١‏ 
(وهى أقل نسب المساهمة ) من التغير الحادث فى معدلات إستطالة أنسجة 
الشبيكة فى إتجاه السداء مما يؤكد ضعف تأثير إختلاف الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس فى معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة فى إتجاه السداء وكذلك 
ضعف التأتير الناتج من تداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات يوحدة 
القياس مع تمر اللحمات لأنسجة السادة والشبيكة حيث تساهم نمر للحمات 
بنسبة 4,15؟60؟ بينما تساهم التراكيب النسجية متفردة ينسمئبة 4,15 964 من 
النغير ألحادث فى معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة فى إتجاه السداء 
( أى أعلى من مجموع نسب المساهمة لكلا من الكثافة العددية للحمات يوحدة 
القياس و نمر اللحمات ) مما أدى لعدم معنوية تداخل فعل إختلاف الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس مع (نمر اللحمات) » أيضا مع عدم معنوية 
تداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة الفياس مع (نمر اللحمات 
و التراكيب النسجية). 


«---؟ _تأثير نمر _اللحمات 

ه بدراسة تأثير إختلاف سمك اللحمات كمتغير مس تقل على إستطالة 
الأقمشة فى إتجاه السداء مع تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين 
(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ‏ التراكيب النسجية ) من خلال 
الجدول (55-5)» يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة سمك اللحمات على 
إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات 
الإستطالة فى إتجاه السداء تبعا لإختلاف سمك اللحمات» حنت توجد زيادة 
تدريجية ومعنوية فى معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء تأثرا بزيادة سمك 
اللحمات» وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام لحما ت(دنير .)5©٠‏ 


يكل 


ه ٠‏ ويدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف سمك اللحمات مع الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس وتثيت تأثير المتغير المستقل الثالث (التراكيب النسجية ) 
من خلال الجدول ( ”١-*‏ ) يتضح أن هناك تأثيرا غير معنوى لزيادة سمك 
اللحمات على إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداءء وأن هناك فروقا غير معنوية 
بين معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء تيعا لإختلاف سمك اللحماتء» حيث 
توجد زيادة تدريجية غير معنوية في معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء قأثرا 
بزيادة سمك اللحمات لجميع الكثافات العددية للحمات٠يوحدة‏ القياسء وتتحقفق 
أعلي معدلاتها بإستخدام لحمات( دتير .)45٠‏ 

ه كذلك يتضح من الجدول (5-7") أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات 
إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء بتداخل فعل إختلاف س مك اللحمات مع 
( التراكيب النسجية) عند تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس )ء وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات الإستطالة فى 
إتجاه السداء تبعا لإختلاف سمك اللحمات» حيث تزداد معدلات الإستطالة في 
إتجاه السداء زيادة تدريجية ومعنوية تأثرا بزيادة سمك اللحمات لجميع 
التراكيب النسجية المستخدمة وتتحق ق أعلى معدلاتها بإس تخدام لحمسات 
(دئير ثةء ). 

ه وبدراسة تأثير تداخل إختلاف سمك اللحمات مع كلا من (الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس » التراكيب النسجية ) على معدلات الإستطالة فى إتجاء 
السداء من خلال الجدول (707-9) يتضصح أن هناك تأثيرا غير معنويا لزنيادة 
سمك اللحمات على إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء: وأن هناك فروقا غير 
معنوية بين معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء تبعا لإختلاف سمك اللحمات» 
حيث توجد زيادة تدريجية غير معنوية في معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء 
تأترا بزيادة سمك اللحمات لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس 
والتراكيب النسجية المستخدمة» وتتحقق أعلي معدلاتها.يإس تخدام لحمات 
(دنير :.560). . 


0 مما سبق يتضح أن زيادة سمك اللحمات مع تثبيت المتغيرين المستقلين 
الآخرين (الكتافة العددية للحمات بوحدة القياس و التراكيب النس جية ) تؤثر 
معنويا على معدلات الإستطالة الأقمشة في إتجاه السداء حيث تزداد معدلاتها 
ئادة تدريجية ومعنوية تبعا للزيادة التدريجية في سمك اللحمات وتتحقق أعلى 
دلات الزيادة واستخدام لحمات دنير »55٠‏ بينما توجد زيادة تدريجية غير 
عنوية في معدلات الإستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء بتداخل فعل إخت لاف 
سمك اللحمات مع الكثافة العددية للحمات عن تثبيت تأتثير المتغير المستقل 
التالث (التراكيب النسجية) إلا أنه توجد زيادة تدريجية معنوية في معدلات 
الإستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء بتداخل فعل إختلاف سمك اللحمات مع 
التراكيب النسجية عند تثبيت تأثير المتغير المستقل الشنالث (الكثافة العددية 
١8‏ 


للحمات بوحدة القياس) كذلك بتداخل فعل إختلاف سمك الكماماحة - بحر 
) الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس و التراكيب النسجية ) يتضح أن هناك 
زيادة تدريجية غير معنئوية فى معدلات الإستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء 
تأقرا بزيادة سمك اللحمات لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس 
والتراكيب النسجية المستخدمة وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام لحمات (دنير 
6غ ). 


هد تؤكد معاملات الإرتباط البسيط (18) النتائج السابقة والموضحة بالجدولين(؟-؟؟)» 
(4-5؟) وكذلك معادلات الإنحدار البسيط التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات كمتغير 
مستقل (س) وإستطالة أنسجة الشبيكة )١/7 7/72١/١(‏ فى إتجاه السداء لعينات التجارب 
كمتغير تابع (ص) مع كل طول تشييفة من أطوال التشييفات المستخدمة وبإس تخدام كثافة 
عددية للحمات ( ؛لحمات/سم ء /الحمات /سم) على الترتيب وتوضح الأشكال (9-؟١))»‏ 
)١-(‏ خطوط الانحدار البسيط الممثلة للعلاقة بين نمر اللحمات وإستطالة أنسجة الش بيكة 
ف إتجاه السداء, 


6 وتعز ى الزيادة التدريجية في معد لايكت الإستطالة فى إتجأه السداء تأترا 


بزيادة سمك اللحمات إلى الزيادة التدريجية في معدلات تقلص' تشريب ** 
خيوط السداء (جدولي * *-5 “,* 5-” * الباب الثاني ) مما يؤثر فى زيادة 
معدلات الاحتكاك والضغوط المتبادلة بين خيوط السداء واللحمات نتيجة زيادة 
فاعلية التضاغط الداخلى بين الشعيرات ( تدمتاءة1 #«نأترعنم1 عط1 8 ) 
والمرتيطة بزيادة مساحة سطح الإحتكاك بين الأ عيرات مما يزيد من معدلات 
الضمغوط المتبادلة فى مناطق التعاشقات بين خيوط السداء و اللحمات لأنسجة 
المنادة و الشبيكة من جهة...: كذلك يزيد من معدلات الضغوط المتبادلة 
ومعدلات الاحتكاك فى مناطق التقاطعات بين خيوط السداء المتحركة والثابتة 
لأنسجة الشبيكة من جهة أخري. ٠‏ ( نتيجة إنزلاق خيوط السداء المتحركة 
حول الثابتة ) مما يساعد اللحمات تحت تأثير الشدد الواقع عليها والذى ترتفع 
معدلاته تأثرا بزيادة سمك اللحمات على أن تتخلص من جزء من تقلصهاء 
و فى المقابل ترتفع معدلات تقلص ”* تشريب ” * خيوط السداء بسب أكير 
افوا زياد اسلف اللجمانك ويرفيط لاحك ع جا كسرزة حوره و م 
1.0 © لع سدوطه95 ') من أن الأقمشة التى تكون خيوطها أعلى تقلصا 
'تشريبا“ تكون أعلى فى الإستطالة من الأقمشة المناظرة لها و التى تكون 
خيوطها أقل تقلصا ”تشريبا؛» ويتطابق ذلك أيضا مع أكده كل من جرين وود 
0ه سجصعة 1 2و مورتن 11 أن إستطالة القماش عند إختبار 
قوة الثشند تتأثر بعاملين أساسيين هي معدل تقلص الخيوط المنسوجة وكذلك 
إستطالتها حيث تزيد إستطالة القماش تبعا لزيادة كلا منهماء » إلا أن تأثير 
العامل الثاني( إستطالة الخيوط ) لم يكن له تأثيرا في النتائج حيث تتقارب لحد 
مم0 2 ه25 2 يي 11 ه222 ا 00606060001 


لحيل 
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نمرة اللحمة (بترقيم الدنير) 


9 0 معدلات الاستطالة 
لتى توضح العلاقة بين نمر اللحمات لعينات التجارب؛ و ت |رسح 
- تحدأ الد تو 5 5 ا 3 07 | 4 نل 
خطومة الإتحدان نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام 4 لحما 
600 فى اتجاه السداعم لكل تركيب نسجى لانسج 


26 8 نمرة اللحمة 
نسبة المساهمة (122) بين 
الإرتباط (18) و نسب تخدام ؛لحماتإسم 
- 0 ليسيط معامل 1 0 بإستخدام 
ام ا 0 الاستطالة (6؟) فى اتجاه السداء با 
لعينات التجارب الشبيكة 


### ا 
/57061..ءس + لاكلاره؟ | 49198,: 
ص مع 0 ه 


22 3 5 2 مه 
7 تدل على ١‏ 0 0 
** تدل على المعنوية عند مستوى 0 


جدول (*8-9؟) 


1١ 


شر صب ١!‏ ر(شبيكة )1١/‏ 
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نمرة اللحمة (بترقيم الدنير) 
شكل )١-9(‏ 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات لعينات التجارب» ومعدلات الاستطالة 
(؟) فى اتجاه السداء لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام ‏ لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (18) و نسبة المساهمة (22) بين نمرة اللحمة 
لعينات التجارب الشبيكة ومعدلات الاستطالة (90) فى اتجاه السداء بإستخدام /الحمات/سم 


ص,ت .195.,دس +/951 1" 19939012.ه 
صسلت .211 سس + 7.919 0.4 90 


9 تدل على المعنوية عند مستوى ٠,٠5‏ 
** تدل على المعنوية عند مستوى ١١‏ ,ه 


جدول (9-ع (١‏ 


ضال 


(0-7** بالباب الأول). 


ه ' كذلك تعزى الزيادة التدريجية في معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء 
لأنسجة الشبيكة تأثرا يزيادة سمك اللحمات لزيادة معدلات تشريب خيوط 
السداء حيث تقل الفراغات البينية بين اللحمات تأثرا بزيادة سمك اللحمات ومن 
ثم يقلل الحيز الذى يحدث فيه فعل الإنزلاق تأثير فعل محاكاة هيئة 7/١‏ يرمة 
بين خيوط السداء المتحركة و الثابتة فيزيد ذلك من قيمة زاوية الانز لاق 
( وهى الزاوية المحصورة بين إتجاه خيط السداء المنزلقة والإتجاه الرأسي 
الموازى لخيوط السداء ) مما يزيد من معدلات الضغوط المتيادلة ومعدلات 
الاحتكاك فى مناطق التقاطعات بين خيوط السداء المتحركة والثابتنة لأنسجة 
الشبيكة والمرتبطة بزيادة مساحة سطح الإحتكاك الداخلى بين الشعيرات 
( سمناء11 تاملتوءع1س] عتدط81 ) بالإضافة لزيادة معدلات الضغوط المتيادلة 
فى مناطق التعاشقات بين خيوط السداء *”المتحركة والثابتة؟* واللحمات. 


وكذلك تعزى عدم معنوية الزيادة فى معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء 
لأنسجة السادة والشبيكة تأثرا بزيادة سمك اللحمات إلى ضعف التأتثير الناتج 
عن إختلاف سمك اللحمات ويوؤكد ذلك معاملات الإسهام من خلال 
تحليل الانحدار المتعدد المرحلى (ع315م4©7 5) الموضحة بصفحة (9؟١)‏ 
من المناقشة حيث لم تساهم نمر للحمات سوى ينسبة 94١154,1؟01؟‏ من التغير 
الحادث فى معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة فى إتجاه السداء مما يؤكد ضعحف 
تأثير إختلاف نمر للحمات فى إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء وكذلك 
ضعف التأثير الناتج تداخل فعل إختلاف سمك اللحمات مع الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس لأنسجة السادة و الشبيكة حيث لم تساهم الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس سوى بنسبة 9١5.481‏ ( وهى أقل نسب المساهمة ) 
بيئما تساهم التراكيب النسجية منفردة بنسية 4,١5‏ 9,94 من التغير الحادثت فى 
معد لات الإستطالة لأنسجة الشبيكة فى إتجاه السداء ( أى أعلى من مجموع 
نسب المساهمة لكلا من الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس و نمر اللحمات) 
مما أدى لعدم معنوية تداخل فعل إختلاف نمر اللحمات مع الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس فى معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة فى إتجاه السداءم 
القياس لأنسجة السادة والشبيكة. 


١ 


م" تأثير_التراكيب النسجية 


ه بدراسة تأثير إختلاف التراكيب النسجية كمتغير مستقل على إستطالة الأقمشة فى إتجاه 
السداء مع تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
نمر اللحمات ) من خلال الجدول )1١-1(‏ يتضح أن هناك زيادة تدريجية وبفروق معنوية 
كبيرة فى معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة عن معدلاتها لأنسجة السادة ٠‏ 
المناظرة لها فى طول التشييفة» كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا في معدلات الإستطالة 
في إتجاه السداء لأنسجة السادة تأثرا بزيادة طول التشييفة وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض 
بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/؟؛ وأيضا يوجد إنخفاضا تذريجيا ومعنويا فى 
معدلات الإستطالة في إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشييفة» وتتحقق أدنى 
معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة الشبيكة؟/؟. 


0 وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس وتثبت تأثير المتغير المستقل الثالث ( نمر اللحمات ) وذلك من خلال الجدول 
(777-5) يتضح أن هناك زيادة تدريجية وبفروق معنوية كبيرة فى معدلات الإستطالة فى 
إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة عن معدلاتها لأنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة؛ 
كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا في معدلات الإستطالة في إتجاه السداء لأنسجة السادة 
تأثرا بزيادة طول التشييفة لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس؛ وتتحقق أدنسى 
معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/2»7 وأيضا يوجد إنخفاضا تدريجيا 
ومعنويا فى معدلات الإستطالة في إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشييفة 
لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس؛ وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض بإستخدام 
أنسجة الشبيكة؟/7؟. 

« كذلك يتضح من خلال الجدول (1-5) أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات إستطالة 
الأقمشة فى إتجاه السداء بتداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع نمر اللحمات وتثبيت تأثير 
المتغير المستقل الثالث (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس)» حيث توجد هناك زيادة 
تدرنيجية وبفروق معنوية كبيرة فى معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة عن 
معدلاتها لأنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة» كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا 
في معدلات الإستطالة في إتجاه السداء لأنسجة السادة تأثرا بزيادة طول التشييفة لجميع نمسر 
اللحمات» وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/؟: وأيضا 
يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات الإستطالة في إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة تأثرا 
بزيادة طول التشييفة لجميع نمر اللحمات ( بإستثناء الإنخفاض غير المعنوى فى معدلات 
إستطالة أنسجة الشبيكة ؟/٠‏ بإستخدام لحمات دنير 7٠٠‏ عنمعدلات الإستطالة المناظرة لها 
لأنسجة الشبيكة؟/7 )؛ وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة الشبيكة؟/؟. 
ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع كلا من( الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس و نمر اللحمات ) على إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء من خلال الجدول 
(77-9) يتضح أن هناك زيادة تدريجية غير معنوية فى معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء 
لأنسجة الشبيكة عن معدلاتها لأنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة» كذلك يوجد 
ااانا ااا 0 


يضال 


إنخفاضا تدريجيا غير معنويا في معدلات الإستطالة في إتجاه السداء لأنسجة السادة قأثرا 
بزيادة طول التشييفة لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس و لجميع نمر اللحمات» 
وتتحقق أدني معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا 7/7» وأيضا يوجد 
إنخفاضا تدريجيا غير معنويا فى معدلات الإستطالة في إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة تأثرا 
بزيادة طول التشييفة لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس و لجميع 2-5 اللحممات» 
وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة الشبيكة؟/7. 


ه مما سبق يتضح أن إختلاف التراكيب النسجية (كمتغير مستقل) تؤثر معنويا على 
معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء سواء كان التأثير في إتجاه واحد مع تثبيت المتغيرين 
المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - نمر اللحمات ) أو فى إتجاهين 
بتداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع أيا من المتغيرين المستقلين الآخرين ( الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس أ و نمر اللحمات ) وتثبيت تأثير.فعل المتغير المستقل الثالثء 
حيث توجد زيادة تدريجية وبفروق معنوية كبيرة فى معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء 
لأنسجة الشبيكة عن معدلاتها لأنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة؛ كذلك يوجد 
إنخفاضا تدريجيا ومعنويا في معدلات الإستطالة في إتجاه السداء لأنسجة السادة تأثرا بزيادة 
طول التشييفة » وتتحقق أدئى معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا 25/7 
وأيضا يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات الإستطالة في إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة 
تأثرا بزيادة طول التشييفة» وتتحقق أدني معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة الشبيكة؟/؟» 
[ بإستثناء الإنخقاض غير المعنوى فى معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة "/٠‏ بإستخدام لحمات 
دئير ٠٠55؟»:‏ عن معدلات الإستطالة المناظرة لها لأنسجة الشبيكة؟/؟ ] بتداخل فعل إخت لاف 
التراكيب النسجية مع نمر اللحمات وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس)» إلا أنه بتداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع كلا من ( الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس وثئمر اللحمات ) يتضح أن هناك زيادة تدريجية غير معنوية فى 
معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة عن معدلاتها لأنسجة السادة المناظرة لها 
فى طول التشييفة؛ كذلك يوجد إنخفاضا تدريجيا غير معنويا في معدلات الإستطالة في إتجساه 
السداء لأنسجة السادة تأثرا بزيادة طول التشييفة لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس 
و لجميع نمر اللحمات» وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا 
"/",: وأيضا يوجد إنخفاضا تدريجيا غير معنئويا فى معدلات الإستطالة في إتجاه السداء 
لأنسجة الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشييفة لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس و 
لجميع نمر اللحمات» وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة الشبيكة؟/7. 

ه تؤكد معاملات الإرتباط البسيط (2) النتائج السابقة و الموضحة بالجدولين (”-5؟) » 
(51-9) وكذلك معادلات الإنحدار البسيط التى توضح العلاقة بين طول التشفييفة كمتغير 
مستقل (س) ومعدلات الإستطالة لأنسجة الشبيكة (١/21؟7/1‏ 16/؟) في إتجاه السداء 
كمتغير تايع (ص) مع كل نمرة من نمر اللحمات المستخدمة وبإستخدام كثافة عددية للحمات 
( #لحمات/سمء /الحمات /سم) على الترتيب وتوضح الأشكال )١5-( 2 )١4-9(‏ 


أله كنبا ر(دنير )6١‏ 1 
© صن زلرثير ...م ١‏ 
كل" (دئيسر .46) 


الإستطالة فى إتجاه السداء (90) 


طول التشييفة 


شكل )١4-9(‏ 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة لعيئات التجارب؛ ومعدلات الاستطالة 
(90؟) فى اتجاه السداء لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام 4 لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (18) ونسبة المساهمة (17) بين طول التشييفة 
لعينات التجارب الشبيكة ومعدلات الاستطالة (6؟) فى اتجاه السداء بإستخدام ؛لحمات/سم 


* تدل على المعنوية عند مستوى ٠,٠60‏ 
** تدل على المعنوية عند مستوى انب 


جدول (5-9؟) 


١ هم‎ 


الإستطالة فى إتجاه السداء (90) 


ب 5 ١‏ 
طول التشييفة 


شكل )١5-1(‏ 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة لعينات التجارب: ومعدلات الاستطالة 
(؟) فى اتجاه السداء لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام / لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (18) ونسبة المساهمة (12) بين طول التشييفة 
لعينات التجارب الشبيكة ومعدلات الاستطالة(0؟) فى اتجاه السداء بإستخدام /الحمات/سم 


ا 52 1 5 8 ويه 01 * 


* تدل على المعنوية عند مستوى مره 
** تدل على المعنوية عند مستوى ٠,٠١‏ 


حدول (؟5-9) 


شيل 


خطوط الانحدار البسيط الممثلة للعلاقة بين طول التشييفة و إستطالة أنسجة الشبيكة في إتجاه 
السداء . 


ه وتعزى زيادة معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة عن 
أنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة لزيادة معدلات تقلص ”تشضريب* 
خيوط السداء لأنسجة الشبيكة بمعدلات كبيرة عن معدلاتها لأنسجة السادة 
المناظرة لها فى طول التشييفة» نتيجة إختلاف آلية التركيب البنائى لأنسجة 
الشبيكة ووجود مناطق للتقاطعات بين خيوط السداء المتحركة و الثابتة 
بالإضافة لمناطق التعاشقات بين خيوط السداء ( المتحركة و الثابتة ) 
واللحمات لأنسجة الشبيكة فى حين لا تحتوى أنسجة السادة إلا على نفس عدد 
التعاشقات بين خيوط السداء واللحمات. 1 
حيث يتكون التكرار الواحد فى إتجاه السداء لأيا من التراكيب النسجية سواء الشبيكة أو 
السادة كما يلى :- 
أ. شبيكة 1/١‏ (؟ لحمة + 7 تقاطع بين خيطى السداء المتحرك و الثابت 

+ ؟ تعاشق بين خيوط السداء واللحمات) 
ب. شبيكة ؟/؟ (4 لحمات + ١‏ تقاطع بين خيطى السداء المتحرك و الثابت 

+ ؟ تعاشق بين خيوط السداء واللحمات) 
ج. شبيكة / (3 لحمات + ١‏ تقاطع بين خيطى السداء المتحرك و الثابت 

+ ؟ تعاشق بين خيوط السداء واللحمات) 
د. سادة 1١/١‏ (؟ لحمة + " تعاشق بين خيوط السداء واللحمات) 
ه. سادة 5/١‏ أ لحمات + ؟ تعاشق بين خيوط السداء واللحمات) 


وبالرغم من تساوى النسبة بين عدد لحمات التكرار وعدد التعاشقات لأنسجة السادة 21/١‏ 
من جهة وعدد لحمات التكرار و (عدد القطاعات + عدد التعاشقات ) لأنسجة الشبيكة "/؟ 
من جهة أخرى إلا أن متوسط النسب المئوية لإستطالة أنسجة السلدة 1/١‏ - #"ا.,." 6؟ 
٠‏ فى حين أن متوسط النسب المئوية لإستطالة أنسجة الشبيكة ؟/17- 58,4 76؛ وبالرغم من 
تقارب متوسط نسبة تشريب خيوط السداء لأنسجة السادة ١/١‏ وأنسجة الشبيكة ؟/؟ إلا أن 
تأثير عملية إنزلاق خيوط السداء المتحركة حول خيوط السداء الثابتة لأنسجة الشبيكة ؟/١‏ 
أقوى وأوضح تأثيرا فى زيادة معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة 7 من تأثير التعاشق فقط 
بين خيوط السداء واللحمات لأنسجة السادة ١/١؛‏ نستنج مما سبق أن زيادة معدلات 
( التقاطع +التعاشق ) لأنسجة الشبيكة عن معدلات التعاشق لأنسجة السادة ( المناظرة لها فى 
نفس طول التشييفة )». بالإضافة لطبيعة آلية التقاطع بين خيوط السداء المتحركة و الثابتة 
لأنسجة الشبيكة» يؤثر فى زيادة معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة عن أنسجة السادة المفاظرة 
لها فى طول التشييفة ويتفق ذلك مع ما قرره اسام 1105553" أن الأنسجة التى تحتوى 
على عدد كبير من التعاشقات أعلى إستطالة من الأنسجة المناظرة لها والتى تحتوى على عدد 
أقل من التعاشقات. 5 
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أخيال 


وتعزى زيادة معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة عن لأنسجة السادة 
المناظرة لها فى طول التشييفة لزيادة معدلات الاندماج بين خيوط السداء واللحمة من جهة » 
خيوط السداء المتحركة والثابتة من جهة أخرى حيث يحدث فعل انزلاق خيط السداء 
المتحرك حول خيط السداء الثابت نفس فعل محاكاة فعل البرم الخيوط محدثا ما يحاكى هيكة 
0١‏ برمة لكل انتقال الخيط المتحرك من آخر الجانبين للجانب الآخر حول الخيط القفابت. 
وتحسب عدد نقاط محاكاة تأثير فعل البرم الناتجة من انزلاق خيوط السداء المتحرك حول 
خيوط السداء الثابت من المعادلة الأتية : - 
الكثافة العددية للحمات بالسم 

عدد نقاط محاكاة تأثير فعل البرم  *‏ سللل- ‏ د 5 ٠١١‏ يرمة/متر 
عدد لحمات التكرار النسجى 


كذلك وطبقا للقاعدة العامة التى اتفق عليها الباحثون فى مجال النسيج متن أن 
عمليه الزوى تزيد من نسية تشريب الخيوط كذلك استطالتها فإنه وطيقفا 
للمعادلة السابقة والتى تفسر زيادة معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة عن 
معدلاتها لأنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة» حيت يلاحظ طبقا 
للمعادلة السابقة وجود علاقة حكسية بين حدد نقاط محاكاة تأثير فعل اليرم 
وعدد لحمات التكرار النسجى لأنسجة الشبيكة ومن ثم طول الللييقة ليا رجت 
إنخفاض معدلات عدد نقاط محاكاة تأثير فعل البرم لخيوط السداء ويتفق ككل 
ذلك مع ما أشار إليه عبد السلام7) من أن مقدار البرم يوقلر ا على 
إستطالة الخيوط فكلما زاد مقدار البرم زادت إستطالة الخيط ويتفق أيضا مع 
ما أشار إليه النجعاوى!('؟ من أن إستطالة الخيط تزيد بزيادة لوق 


ه ويعزى إنخفاضص معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء لأنسجة السسادة 
والشبيكة تأثرا بزيادة طول التشسييفة لإتنخفاض معدلات الضغوط 
المتبادلة ومعدلات الاحتكاك فى مناصطق التقاطعات بين خيوط السداء 
المتحركة والثابتة من جهة وبين خيوط السداء( المتحركة والثابتة ) 
واللحمات:» من جهة أخرى لأنسجة الشبيكة» و لإنخفساض معدلات 
الضغوط المتبادلة بين خيوط السداء واللحمات فى مناطق التعاشقات لأتسجة 
السادة والمرتبطة بإنخفاض مساحة سطح الإحتكاك الداخلى بين 
الشعيرات( 1113402 :1241107 عط2»)1*15 ويتفق ذلك مع ما أشار. إليه لورد 
ومحمد 1102260 “ مدو( ') حيث ذهبا إلى أن الأقمشة التى تتشغربي 
خيوطها بمعدلات أكبر تكون أعلى إستطالة من الأقمشة التى تتشرب خيوططلها 
بمعدلات أقل ويتفق ذلك أيضاء ما أثبتته التجارب العملية لكلا مسن 
اسام 10 055 شيفر و زملاوّه لد أه رعو نط 009 ) من أن الأنسجة 
السادة ١/١‏ أعلى فى الإستطالة من الأنسجة المبردية » السادة الممتد. 
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0 وقد تم التوصل لحساب الارتباط المتعدد (1 ) بين كلأ من المتغيرات القلاث 
المستخدمة وهى( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - تمر اللحمات - التراكيب النسجية 
الشبيكة )» وكذا إستطالة أقمشة الشبيكة فى إتجاه السداء وكانت قيمة (2 ) - 11!68,؛ 
وأيضا قيمة معامل الإسهام 122 - ٠,841١17‏ تشير إلى أن نسبة 984,117 مسن المتغسير 
الحادث فى إستطالة أقمشة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء يمكن التحكم فيه من خلال 
المتغيرات المستقلة الثلاثة ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - نمو اللحمات - التراكيب 
النسجية الشبيكة) وكانت معادلة الانحدار المتعدد بين المتغيرات الثلاث المستقلة والمتغير 
التابع وهو إستطالة أقمشة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء وهى :- 


ص ع 1444, اس وس 7#م/ءه,لاا س, + #الااد,ء سم + 90444" 
حيث :- ص - إستطالة أنسجة الشبيكة فى إتجاه السداء 
الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
س, - طول التشييفة 
سم - ثمر اللحمات ''بترقيم الدئير'' 
والصيغة الإحصائية السابقة يمكن بواستطها التنببو بإستطالة أقمشة الشبيكة 
الحقيقية فى إتجاه السداء من خلال التحكم فى قيمة المتغيرات الثلاث المستقلة وتداخل 
فعلها مع بعضها البعض وأيضاً ثم تحديد مدى مساهمة كل متغير من المتغيرات 
المستقلة فى معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء لأقمشة الشبيكة الحقيقية الناتجة 
عن طريق اختبار معدلات المساهمة لتداخل فعل المتغيرات المستقلة على المتغير 
التابع من خلال تحليل الانحدار المتعدد المرحلى ( 5146718/156) وكانت على النحو الآتى :- 
'"تساهم الزيادة فى الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس فى التأثير على زيادة 
معدلات إستطالة أقمشة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء بنسبة 81,ه١م؟‏ . 
تساهم الزيادة فى معدلات التشييفة لخيوط السداء فى التأثير على إنخفاض معدلات 
إستطالة أقمشة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء بنسبة 4.1١9‏ 4؟ 
تساهم الزيادة فى نمر اللحمات المستخدمة (ترقيم الدنير) فى التأثير على زيسادة 
معدلات إستطالة أقمشة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء بنسبة 4,١١‏ 165 


1 


مما سبق نستنتج أهمية الترتيب السابق لمعدلات التأثير للمتغيرات الثلاثة المستقلة 
على إستطالة أنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداءء حيث يمكن من خلالها التحكم فى 
معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء تبعا لمتطلبات التشغيل واقتصادياته 
والمواصفة التنفيذية التى تحقق متطلبات الإستخدام النهائي للمنتج. 
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جداول نتائج إختبار الإستطالة فى إتجاه السداء 
تأثير تداخل فعل الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ( 764) 
ونمر اللحممات (٠هن‏ 00 )6٠‏ بترقيم الدنير والتر اكيب 


النسجية السادة (١5/561/1)ء‏ والشبييككة( "1/١‏ /ل) 
على معدلأتك الإستطالة فى إتجاه السداعء وحدة القياس ) م9 


أقل فرق معنوى عند مستوى 8٠,ه‏ 3 ع و 


حد دا ؟ 


ال 


0 ا 8 اك 
0 0 : 


فرق معنوي عند مستوى فحىء > وؤولمراره 


جد -مى؟ 


تأثير فعل نمر اللحمات مع تثبيت كل من (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية) 


أقل فرق معنوى عند مستوى هيه 000 


/ ١ ( جدول‎ 


تأثير فعل التراكيب النسجية مع تثبيت كل من(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس اس ولمر اللحمات) 


لالح ل قم قن 


أقل فرق معطوئ عند مستوى هدرو 2 الأدارة 


جدول ( ؟- "٠١‏ ) 


1١4١ 


تأثير تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات ) مع تثبيت التراكيب 
النسجية على معدلات إستطائة الأقمشة فى إتجاه السداء 


سس لعل بها ات سان 
ا 00 5200000000 1 
ذه مو يي سو تر بت بو بجووج 1181922 91 
لم 
4ه" 


أقل فرق معنوى عند مستوى ىهو مه 0ك 
جدول ( *-81 


تأثير تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية ) مع تثبيت نمر 
اللحمات على معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء 


أقل فرق معنوى عند مستوى 00 2 6926م : 


جدول ( 5-17 ) 


تأثير تداخل فعل نمر اللحمات والتراكيب النسجية مع تثبيت الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس على معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه السداء 


در سسكا سس |[ 00 
0 


*-4 تأثير متغيرات البحث علي الإستطالة فى إتجاه اللحممة للعينات 
المنتجة. 
يوضح جدول (8-9") نتائج إختيارات النسبة المئوية(0,) لإستطالة الأقمشنة 
في إتجاه اللحمة لعينات التجارب للذقمشة المنسوجة السادة والشبيكة ويإس تخدام 
ثلاثة متغيرات فى أن واحد من متغيرات التركيب البتائى النسجى 
. 1 59 في :- 

: ( الككافة العددية للحمات بوحدة القياس (4/ لحمة / سم‎ - ١ 
: ؟- ثمر اللحمات ) وهل ع) بترقيم الدئير‎ 

- التراكيب النسجية(السادة ١/١ءالسادة‏ الممتد رأسيا؟/؟»الشبيكة[١/1؟//9/7:37]).‏ 


ويشير تحليل التباين لنتائج إستطالة الأقمشة في إتجاه اللحمة لعينات التجارب في الجدول 
(-مم) إلى تأثر إستطالة القماش في إتجاه اللحمة معنوياً عند مستوي ٠,5‏ بتداخل فعل كلا 

من المتغيرات الثلائة (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس : نمر اللحمات » التراكيب 
النسجية) . 


١-4-*‏ تأثير_الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
ه بدراسة تأثير إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس كمتغير مستقل علي إستطالة 
الأقمشة فى إتجاه اللحمة مع تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين (نمر اللحمات؛ 
التراكيب النسجية) من خلال الجدول (9-17") يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس علي إستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمة» وان هناك فروقا معنوية 
بين معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة تبعا لإختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» 
حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحممة تأثرا بزيادة 
الكثافة العددية للحمات بوحدة القياسء» وتتحقق أعلي معدلاتها بإستخدام (ل/ا لحمات). 
ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع نمار 
اللخمات وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث ( التراكيب النسجية ) من خلال الجدول 
(47-7) يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس علي 
إستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمة» وان هناك فروقا معنوية بين معدلات الإستطالة فى إتجاه 
اللحمة تبعا لإختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» حيثت توجد زيادة تدريجية 
ومعنوية في معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس لجميع نمر اللحمات المستخدمة» وتتحقق أعلي معدلاتها بإستخدام (ل/ا لحمات). 

© كذلك يتضح من الجدول (47-7) أن هناك تأثيرا معنويا علي معدلات إستطالة الأقمشة 
فى إتجاه اللحمة بتداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع التراكيب 
النسجية و تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث ( نمر اللحمات )؛ وان هناك فروقا معنوية بين 


١ 


معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمة تبعا لإختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
[ باستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات إستطالة أنسجة السادة ١/١‏ بإستخدام 
لحمات ومعدلات الإستطالة المناظرة لهأ بإستخدام لا لحمات]؛: حيث توجد زيادة تدريجية 
ومعنوية في معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس لجميع التراكيب النسجية المستخدمة» وتتحقق أعلي معدلاتها بإستخدام (/ لحمات). 

ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إكتلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع كلا مسن 
( نمر اللحمات والتراكيب النسجية ) علي معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمة من خلال 

الجدول (8-7؟) يتضح أن هناك زيادة تدريجية غير المعنوية فى معدلات إستطالة أنسجة 
السادة ١/١‏ و السادة الممتد رأسيا ؟/7 تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» 
بينما توجد زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات الإستطالة لأنسجة الشبيكة 
)"/77/9531/١ (‏ تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس [ باستتثناء الزيادة 
التدريجية غير المعنوية بين معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة /" بإستخدام ؛ لحمات دئير 
4 ومعدلات الإستطالة المناظرة لها بإستخدام /ا لحمات- دنير :]45٠‏ وتتحقق أعلهي 
معدلات الزيادة لجميع نمر اللحمات والتراكيب التسجية المستخدمة بإستخدام (/ا لحمات). 


0 مما سبق يتضح أن زيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس توشر معنوياً علي 
معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمةء» حيث تزداد معدلاتها زيادة تدريجية 5 سنوي ينا 
للزيادة التدريجية في الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» وتتحقق أعلي معدلات الزيادة 
بإستخدام /ا لحمات سواء كان التأثبر في إتجاه واحد مع تثبيت المتغيرين المستقلين الآخرين 
(نمر اللحمات » والتراكيب النسجية) أو في إتجاهين بتداخل فعل إختلاف الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس مع أيأ من المتغيرين الآخرين وتثبيت تأثير المتغير الثالث القياس 
[ باستثناء الزيادة التدريجية غير المعنوية بين معدلات إستطالة أنسجة السادة ١/١‏ بإبس تخدام 
لحمات ومعدلات الإستطالة المناظرة لها بإستخدام / لحمات» بتداخل فعل إختلاف الكئافة 
العددية للحمات بوحدة القياس مع التراكيب النسجية عند تثبيت المتغير المستقل الثالث 
( نمر اللحمات) ]»؛ كذلك فإنه بتداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياسن مع 
كلا من ( نمر اللحمات والتراكيب النسجية ) يتضح أن أنسجة السادة (١/701/؟)‏ تكزداد 
معدلات استطالتها زيادة تدريجية غير معنوية لجميع نمر اللحمات المستخدمة دنير 
(٠16٠٠607؛)‏ بينما تزداد معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة زيادة تدريجية ومعنوية 
[ باستثناء الزيادة التدريجية غير المعنوية بين معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة ؟/؟ بإمس تخدام 
لحمات دنير »46٠‏ و معدلات الإستطالة المناظرة لها بإستخدام /ا لحمات دنير ]45٠‏ 
وتتحقق أعلي معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لجميع نمر اللحمات وال تراكيب النسجية 
المستخدمة بإستخدام (ل/ا لحمات). 
ه وتعزى الزيادة التدريجية في معدلات إستطالة الأفمشة فى إتجاه اللحمة تأثر! بزيادة قيم 
الكثافة العددية للحمات يوحدة القياس لعاملين أساسين :- 


ص اس جم 


1- زيادة معدلات تشريب اللحمات تأثراً بزيادة قيمة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» 
حيث توؤثر زيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس فى إرتفاع معدلات الشدد الواقم على 
اللحمات عند نقطة الدق على ماكينة النسيج مما يؤدى إلى زيادة معدلات انكماش القماش 
وتعتبر قيمة التشريب كما يوضح جدولي (*27-77:25-7 الباب الثاني) للخي وط المنسوجة 
العامل الرئيسى المؤثر على معدلات إستطالة الأقمشة عند تثبيت معدلات إستطالة الخيوط 
المنسوجة ويتفق ذلك مع ما أشار إليه كل من لورد و محمد 17101131160 4 :م ](١؟)‏ 
مج . 
وجروسر وترئر '1©3ادنا يك نوعو رج(5١)‏ من أن إستطالة القماش عند اختبار الشد 
والإستطالة تتأثر بعاملين أساسين هي معدل تشريب الخيوط المنسوجة وكذلك استطالتها. 
1- زيادة مغدلات ارتباط واندماج الخيوط المنسوجة بعضها البعض تأترا بزيادة الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياسء نظرا لزيادة معدلات تعاشق اللحمات مع خيوط السداء ويتقفق 
ذلك مع ما أشار إليه اسام 5م1555 9'') من أن إستطالة القماش تزيد قيمتها تأثرا بزيادة كثافة 
اللحمات؛: كذلك تؤثر زيادة قيمة الثقل القاطع فى زيادة معدلات الإستطالة» حيث تعتبر زيادة 
معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة جدول )١5-١(‏ دلالة على زيادة معدلات استطالتها حيث 
يؤئر الشد فى فك التشريب ثم إستطالة الخيوط» ومن ثم فإنه بزيادة معدلات التشريب تزداد 
معدلات الإستطالة» حيث أن تأثير زيادة معدلات التشريب تأثرا بزيادة كثافة اللحمات» أوضصح 
فى النكائج نظرا للتقارب بين معدلات إستطالة الخيوط كما يوضح جدول 
؟-1 * الباب الثانى). 
0 وتعزى عدم معنوية الفروق في معدلات إستطالة أنسجة السادة (١/١76/؟)‏ تأثرا بزيادة 
الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس إلى التقارب بين معدلات تشريب اللحماتء بينما تعزى 
معنوية الفروق بين معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة لزيادة قيم الفروق بين معدلات تشضريب 
اللحمات ( جدول”؟-"'الباب الثاني) تأثرا بزيادة قيمة الكثافة ألعددية للحمات بوحدة القياس: 
و ني) تدرا برد د بو و3 
وتعزى الزيادة التدريجية غير المعنوية بين معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة "/" بإستخدام 
؛ لحمات دئير »46٠‏ و معدلات الإستطالة المناظرة لها بإستخدام /ا لحمات دنير :45 إلى 
التقارب الواضح بين معدلات تشريب اللحمات فى الحالتين. 


2-4-9 تأثير نمر اللحمات 

0 , بدراسة تأثير إختلاف سمك اللحمات كمتغير مستقل علي إستطالة الأقمشة فى إتجاه 
اللحمة مع تثبيت كلا من المتغيرين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس » 
التراكيب النسجية ) من خلال الجدول(-٠4)‏ يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة سمك 
اللحمات علي إستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمة» وان هناك فروقا معنوية بين معدلات إستطالة 
الأقمشة فى إتجاه اللحمة تبعا لإختلاف سمك اللحمات؛ حيث يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا 
في معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة تأثرا بزيادة سمك اللحمات» وتتحقق أدشني معدلات 
الإنخفاض بإستخدام لحمات (دنير .)45٠‏ 


ج2232 1 1511211111 22 222 1 122515712210551 222222522 122 
ه4١‏ 


ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف سمك اللحمات مع الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث(التراكيب النسجية ) من خلال الجدول (17-؟41) 
يتضح أن هناك تأثيرا معنويا علي معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمة وان هناك فروةقآ 
معنوية بين معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة تبعا لإختلاف سمك اللحمات»: حيث يوجد 
إنخفاضا تدريجيا ومعنويا في معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة تأثرا بزيادة سمك اللحممات 
لجميع الكثافات العددية المستخدمة للحمات وتتحقق أدني معدلات الإنخفاض بإستخدام لحمات 
(دنير .)55٠‏ 

© كذلك يتضح من الجدول (4-7 4) أن هناك تأثيرا علي معدلات إستطالة الأقمنشة فى 
إتجاه اللحمة بتداخل فعل إختلاف سمك اللحمات مع التراكيب النسجية المس تخدمة وتثبيت 
المتغير المستقل الثالث ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس )» حيث يوجد إنخقاضا تدريجيا 
غير معنوى فى معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة ( السادة ١/١‏ »السادة الممتدة 
رأسيا ؟/؟ ) تأثرا بالزيادة التدريجية فى سمك اللحماتء بينما يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويط 
فى معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة ٠ ١/١(‏ 51/1 76/” ) تأئرا بالزيادة 
التدريجية فى سمك اللحمات [ باستثناء الإنخفاض التدريجي غير المعنوي بين معدلات 
إستطالة أنسجة الشبيكة "/؟ بإستخدام لحمات دئير ٠٠١‏ و معدلات الإستطالة المناظرة الها 
بإستخدام لحمات دنير٠145]»‏ وتتحقق أدني معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لجميع 
التراكيب النسجية بإستخدام لحمات ( دنير 45٠‏ ). 
ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف سمك اللحمات مع كلا من ( الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس و التراكيب النسجية ) علي معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمة من خلال 
الجدول (١8-1؟)‏ يتضح أنه يوجد إنخفاضا تدريجيا غير معنوى فى معدلات الإستطالة فى 
إتجاه اللحمة لأنسجة ( السادة ١/١‏ ء السادة الممتدة رأسيا ؟/؟ ) تأثرا بالزيادة التدريجية فسى 
سمك اللحمات لجميع الكثافات العددية المستخدمة للحمات (4 ١‏ )لحمة/سم؛ ولجميم نمر 
اللحمات دنئير ( 45٠7:٠١5٠‏ )ء بينما يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فسي معدلات 
الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة ( ١ ١/٠ 1١/١‏ "/" ) [ باستثناء الفرق غير 
المعنوى بين معدلات الإستطالة لأنسجة الشبيكة (؟1/؟125/١)‏ بإستخدام ؛لحمات دنير ٠8١ء‏ 
و معدلات الإستطالة المناظرة لها بإستخدام 4لحمات دنير٠٠"؛‏ الفروق غير المعنوية بين 
معدلات الإستطالة لأنسجة الشبيكة 7/؟ بإس تخدام ؛أولالحمات دئير "٠٠‏ و معدلات 
الإستطالة المناظرة لها بإستخدام #أو/الحمات دنير٠45:‏ كذلك.الفروق غير المعنوية بين 
معدلات الإستطالة لأنسجة الشبيكة 1/7 بإستخدام 4 لحمات دنير٠٠"؛‏ و معدلات الإستطالة 
المناظرة لها بإستخدام ؛4لحمات دنير٠‏ ©4]؛ وتتحقق أدني معدلات الإنخفاض لجميع الكثافات 
العددية للحمات بوحدة القياسء لجميع التراكيب النسجية المستخدمة بإس تخدام 
لحمات(دنير ٠‏ 45). 

0 مماسيق يتضح أن زيادة سمك اللحمات تؤثر على معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه 
اللحمة حيث تنخفض معدلاتها بصورة تدريجيا ومعنويا تأثرا بالزيادة التدريجية في سسمك 


1١45 


اللحمات سواء كانت التأثير في إتجاه واحد مع تثبيت المتغيرين المستقلين الآخرين 
(الكثاقة العددية للحمات بوحدة القياس و التراكيب النسجية) أو في إتجاهين بتداخل فعل 
إختلاف سمك اللحمات مع الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس و تثبيت تأثير المتغير 
المستقل الثالث (التراكيب النسجية)» وكذلك بتداخل فعل إختلاف سمك اللحمات مع التراكيب 
النسجية وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس) باس تثناء 
الإنخفاض التدريجي غير المعنوي في معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة 
7/1١1/١(‏ ) لجميع نمر اللحمات المستخدمة دنير "6٠0 ,.16١(‏ 450) » [ باستثناء 
الإنخفاض التدريجي غير المعنوي بين معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة ؟/؟ بإستخدام لحمات 
دنير "٠٠١‏ و معدلات الإستطالة المناظرة لها بإستخدام لحمات دئير 5٠‏ 4]» كذلك بتداخل فعلى 
إختلاف سمك اللحمات مع كلا من المتغيرين الآخرين؛ اتتخفض معدلات الإستطالة لأنسجة 
السادة ٠ 1/١(‏ ؟/؟) إنخفاضاً تدريجياً غير مقلوياً تأثرا بزيادة سمك اللحمات لجميع الكثافات 
العددية المستخدمة للحمات ( 4غ لحمة/ سم )؛ بينما تنخفض معدلات الإستطالة لأنسجة 
الشبيكة إنخفاضاً تدريجياً ومعنوياً [ باستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات الإستطالة 
لأنسجة الشبيكة )١/1075/١(‏ بإستخدام ؛لحمات دئير ١٠5١ء‏ ومعدلات الإستطالة المناظرة لها 
بإستخدام #4لحمات دنير 21٠٠‏ الفروق غير المعنوية بين معدلات الإستطالة لأنسجة الشبيكة 
"/؟ بإستخدام ؛أولالحمات دئير :5٠٠‏ و معدلات الإستطالة المفاظرة لها بإستخدام 
#أو لالحمات دنير ١‏ 5 4» كذلك الفروق غير المعنوية بين معدلات الإستطالة لأنسجة الشبيكة 
"/؟ بإستخدام 4 لحمات دئير 23٠٠‏ و معدلات الإستطالة المناظرة لها بإستخدام ؛#لحمات 
دنير ٠45]؛‏ وتتحقق أدني معدلات الإنخفاض لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياسء 
لجميع التراكيب النسجية المستخدمة بإستخدام لحمات (دنير .)45٠‏ 


ه تؤكد معاملات الإرتباط البسيط (18) النتائج السابقة والموضحة بالجدولين(؟-4")» 
(5-9؟) وكذلك معادلات الإنحدار البسيط التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات كمتغير 
مستقل (س) و إستطالة أنسجة الشبيكة 7/1:١/١(‏ 2؟/١)‏ فى إتجاه اللحمة لعينات التجارب 
كمتغير تابع (ص) مع كل طول تشييفة من أطوال التشييفات المس تخدمة وبإس تخدام كثافة 
عددية للحمات ( ؛لحمات/سم ؛ /الحمات /سم) على الترتيب وتوضح الأشكال (؟-15)» 
)١17-(‏ خطوط الانحدار البسيط الممثلة للعلاقة بين نمر اللحمات وإستطالة أنسجة الشبيكة 
في إتجاه اللحمة. 

ه ويعزى الإنخفاض التدريجي في معدلات إستطالة الأفمشة 0 إتجاه اللحمة تأثرا بزيادة 
سمك اللحمات إلى إنخف_اض معدلات تقلص * تشريب * اللحمسات 
( جدولى “5-9١”‏ , 0-70** الباب الثاني ) تأثرا بالزيادة التدريجية 1ك اللحمات» 
نتيجة لزيادة معدلات صلابتها تأثرا بزيادة السمك مما يؤثر فى زيادة مقاومتها لفعل التققصر 
ويتفق ذلك مع ما قرره لورد و محمد 4ءصدهدط10 يه 0"دم.1أ'') إن الأقمشة التي تكون 
خيوطها أعلى تقلصا * تشريبا * تكون أعلى إستطالة من الأقمشة المناظرة لها والتنى تكون 
خيوطها أعلى تقلصا * تشريبا “» كذلك تؤثر الزيادة التدريجية المتبعة في سمك اللحمات في 
للللس7شششتءت7:7_”:اللملتململما لللاصليبتبلبربت5ت تت تطتط52 لل ل 211111111 سس 
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٠م6ع‏ 00 لع( ٠‏ 
نمرة اللحمة (بترقيم الدنير) 


شكل )١5-*(‏ 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات لعينات التجارب»: ومعدلات الاستطالة 
(0؟) فى اتجاه اللحمة لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام ؛ لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (12) ونسبة المساهمة (127) بين نمرة اللحمة 
لعينات التجارب الشبيكة ومعدلات الاستطالة 0 فى اتجاه اللحمة بإستخدام ؛لحمات/سم 


نيكة 710/1 ص, ع -ثلاو.,.س + لوم "و ** | باس م و9 
/ ملام 1 ** | ره ,/ 904 


0 تدل على المعنوية عند مستوى ل 
#* تيل على 'النعنوية هلد مستورى ال 


جدول (9-؛") 
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شصطلف١‏ (شبيكة /) 
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نمرة اللحمة (بترقيم الدنير) 
شكل (117-9) 


خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات لعينات التجارب؛ ومعدلات الاستطالة 
(؟) فى اتجاه اللحمة لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام ؛ لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط(1) و نسبة المساهمة (182) بين نمرة اللحمة 
لعينات التجارب الشبيكة ومعدلات الاستطالة (0؟) فى اتجاه اللحمة بإستخدام /ا لحمات/سم 


* تدل على المعنوية عند مستوى ٠.٠5‏ 
** تدل على المعنوية عند مستوى أن 


جدول (؟-ه؟) 


١.4 


إنخفاض الإجهادات الواقعة على اللحمات في المقابل تزداد الإجهادات الواقعة على خيوط 
السداء أثناء عدلية التشنيج ( فتح النامن - ضم اللحمة - احتكاك الخيوط ببشرات المشط )؛ 
مما يُخفض من مقدار تشريب اللحمات تأثرأ بزيادة سمك اللحمات والتى تتناسب طردياً مع 
معدل صلابتها مما يساعد اللحمات 3 تعتا تاتيل الشدد الواقفع عليها أثناء اختبار الشسد 
والإستطالة على أن تتخلص من التقلص الذي ت تحتويه خيوطها ولكن بنسب أقل تأثرا بزيادة 
سمك اللحمات والتى تساهم بدور فعال في إنخفاض معدلات إستطالة 0 فى إتجاه 
اللحمة» ويتفق ذلك مع ما قرره جروسر و ترئر “تددن :4# :6وه10*'أو لورداو محمد 
4ط » 101:0" ') أن إستطالة القماش عند اختبار قوة الشد والإستطالة تك أثر 
بعاملين أساسين هما معدل تشريب الخيوط المنسوجة وكذلك استطالتهاء إلا أن معدلات 
إستطالة اللحمات لم يكن لها أى تأثير في النتائج حيث تتقارب لحد كبير معدلات إستطالة 
خيوط اللحمات المستخدمة في نسج عينات التجارب كما يوضح جدول( *؟-١“الباب‏ الثاني)» 
كذلك ترجع عدم معنوية بعض معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمة وخاصة بالنسبة 
لأنسجة السادة إلى تقارب معدلات تشريب اللحمات كما يوضح جدول (”5-7* الباب الثاني). 


8-4-1 تأثير التراكيب النسجية 


ه بدراسة تأثير إختلاف التراكيب النسجية كمتغير مستقل على إستطالة الأفمشة قمشة فى إتجاه 
اللحمة مم تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
» نمر اللحمات)من خلال الجدول (؟5- ١‏ 4) يت يتضح أن هناك زيادة تدريجية وبفروق معنوية 
كبيرة بين معدلات الإستطالة الأقمشة في إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة عن الأنسجة السادة 
المناظرة لها فى طول التشييفة» كذلك يوجد إنخفاضاً تدريجياً ومعنوياً فى معدلات الإستطالة 
فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة تأثرأ .بزيادة طول التشييفة» وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض 
بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيأً بذلد وأيضاً يوجد العقاصنتا #ريحيحا ومسوييا في 
معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشييفة؛ وتتحقق أدنى 
معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة الشبيكة؟/؟. 


ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (نمر اللحمات) وذلك من خلال الجدول(47-9) 
يتضح أن هناك زيادة تدريجية وبفروق معنوية كبيرة بين معدلات الإستطالة الأقمشة فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة الشبيكة عن الأنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة؛ كذلك يوجد 
إنخفاضاً تدريجياً ومعنوياً فى معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة تأثرأ بزيادة 
طول التشييفة» وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاضص لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القيلس 
بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسياً 3 وأيضاً يوجدٍ إنخفاضاً تدريعييا وَمَعْلوينا فى 
معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة تأثرأ بزيادة طول التشييفة» وتتحقق أدنسى 
معدلات الإنخفاض لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس بإستخدام أنتسجة 
الشبيكة؟/7. 

تمصع ع ع سس جتنت 7تاسُسسسسسسس سس ل 0 


١6ه‎ 


» كذلك يتضح من خلال الجدول (44-5) أن هناك تأثيرأ معنوياً على معدلات إبستطالة 
الأقمشة فى إتجاه السداء بتداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع نمر اللحمات وتثبيت تأثير 
المتغير المستقل الثالث (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس)؛ حيث توجد هناك 
زيادة تدريجية وبفروق معنوية كبيرة فى معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة 
عن معدلاتها لأنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة» كذلك يوجد إنخفاض أ تدريجياً 
ومعنوياً في معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة تأثرأ يبزيادة طول التشييفة 
لجميع نمر اللحمات» و تتحقق أدئي معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا 
7 وأيضاً يوجد إنخفاضاً تدريجياً ومعنوياً فى معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة 
الشبيكة تأثرأ بزيادة طول التشييفة لجميع نمر اللحمات» وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض 
بإستخدام أنسجة الشبيكة؟/7؟. 
وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع كلا من (الكثاقة العددية للحمات 
بوحدة القياس و نمر اللحمات) على معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة من خلال الحجدول 
(8-7") يتضح أن هناك زيادة تدريجية و معنوية فى معدلات الإستطالة الأقمشة فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة الشبيكة عن معدلاتها لأنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشفبيفة» كذلك 
يوجد إانخفاضا تذريجيا ومعنوياً في معدلات الإستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمة لأنسجة السلدة 
تأثرأً | بزيادة طول التشييفة؛ وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة السادة الممتدة 
وآفننا 7/, وأيضأ يوجد إتحفاضنا تدريويا ومتمتويا ف لفت الإستطالة في إتجاه اللحمة 
لأنسجة الشبيكة تأثرأ بزيادة طول التشييفة[ باستثناء الفروق غير المعنوية بين معدلات 
الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة "/؟ بإستخدام 4 لحمات لجميع نمر اللحمات 
دنير(٠015٠45:47)‏ عن معدلات الإستطالة المناظرة لها لأنسجة الشبيكة ؟/"بإس تخدام 
؛ لحمات لجميع نمر اللحمات دنير(٠16:٠:55::7)؛‏ كذلك الفرق الغير المعنوى بيسن 
معدلات الإستطالة لأنسجة الشبيكة ١/١‏ بإستخدام 4 لحمات دنير 45٠‏ عن معدلات الإستطالة 
المناظرة لها لأنسجة الشبيكة 7/١‏ ]؛ حيث توجد هناك زيادة تدريجية وبفروق معنوية كنيرة 
فى معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة عن معدلاتها لانسجة السادة المفاظرة 
لها فى طول التشييفة» كذلك يوجد إنخفاضاً تدريجياً ومعنويا في معدلات الإستطالة فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة السادة تأثرا بزيادة طول التشييفة لجميع نمر اللحمات» وتتحقق أدنى معدلات 
الإنخفاض بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسياً ؟/؟: وأيضاً يوجد إنخفاضاً تدريجياً ومعنوياً 
فى معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة تأثرأ يزيادة طول التشييفة لجميع نمو 
اللحمات» وتتحقق أدنى معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة الشبيكة؟/7. 
مما سبق يتضح أن إختلاف التراكيب النسجية ( كمتغير مستقل ) تؤشر معثوياً على 
معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمة سواء كان التأثير في إتجاه واحد مع تثبيست 
المتغيرين المستقلين الآخرينء أو في إتجاهين بتداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع ايأ 
من المتغيرين المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس »نمر 
اللحمات)»وتثبيت المتغير المستقل الثالث أو في ثلاث إتجاهات بتداخل فعل إختلاف التراكيدم 
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النسجية مع كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين 1[ باستثناء الفروق غير المعنوية بين 

معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة ؟/١؟‏ بإستخدام 4 لحمات 
لجميع نمر اللحمات دنير )450:7:0:١5:(‏ عن معدلات الإستطالة المفاظرة لها لأنسجة 
الشبيكة ٠/"بإستخدام‏ 4 لحمات لجميع نمر اللحمات دنير(١5١04٠:550):‏ كذلك الفرق 
الغير المعنوى بين معدلات الإستطالة لأنسجة الشبيكة ١/١‏ بإستخدام ؛ لحمات دنير 46٠‏ عن 
معدلات الإستطالة المناظرة لها لأنسجة الشبيكة ؟/؟ ]» حيث توجد زيادة تدريجية وبففروق 
معنوية كبيرة فى معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة عن معدلاتها لأنسجة 
السادة المناظرة لها فى طول التشييفة» كذلك يوجد إنخفاضاً تدريجياً ومعنوياً في معدلات 
الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة تأثرأً | بزيادة طول التشييفة لجميع نمر اللحمات» 
وتتحققٍ أدئنى معدلات الإنخفاض بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا / وأيضاً يوجلد 
إنخفاضاً ريا ومعتؤيا فى معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة تأثراً بزيادة 
طول التشييفة لجميع نمر اللحماتء وتتحقق أدنى مع دلات الإنخفاض بإستخدام أنتسجة 
الشبيكة؟/؟. 


ه تؤكد معاملات الإرتباط البسيط ( 128) التتائج السابقة و الموضحة 
بالجدولين (؟5-1١) ٠»‏ (7-5؟) و كذلك معادلات الإنحدار البسيط التى توضح 
العلاقة بين طول التشييفة كمتغير مستقل (س) ومعدلات الإستطالة لأنسجة 
الشبيكة ”/7١/١(‏ 72/؟) فى إتجاه اللحمة» لعينات التجارب كمتغير تابع 
(ص) مع كل نمرة من نمر اللحمات المستخدمة وبإس تخدام كثافة عدديسة 
للحمات( ؛لحمات/سم » /الحمات /سم) على الترتيب وتوضح الأشكال 
(-18) ء )١5-17(‏ خطوط الانحدار البسيط الممثلة للعلاقة بين طول التشييفة 
و إستطالة أنسجة الشبيكة فى إتجاه اللحمة. 


ه وتعزى زيادة معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة عن 
معدلات الإستطالة لأنسجة السادة المناظرة لها في طول التشييفة إلى طبيعة 
الية التركيب البنائى النسجى لأنسجة الشبيكة» حيث يُحقق إنزلاق خيط السداء 
المتحرك أسفل خيط السداء الثابت زاوية ميل على المستوى الرأسى المسوازى 
لخيوط السداء تزداد قيمتها بزيادة معدلات التقاطعات بين خيوط السداء 
المتحركة والثتابتة وتميل لأن تكون موازية للحمات في أنس جة الشبيكة ذات 
العدات الكثيفة للحمات» حيث ينحصر خيط السداء المتحرك بين لحمتين 
متتاليتين تحت تأثير فعل الإنزلاق ويتشابه فعل الإنزلاق مع تأثير فعل زيادة 
كثافة اللحماته للتراكيب النسجية المعتادة الأخرى من حيث تأثيره فى زيادة 
معدلات الإندماجء ويُفسر ذلك عدم قابلية أنس جة الشبيكة الحقيقية لزيادة 
معدلات كثافة اللحمات لها بنفس المعدلات التي تزداد بها كثافة اللحمات 
لأنسجة السادة ١/١‏ و يؤكد تلك أن أعلى معامل تغطيه لحمات يمكن تحقيقه 
لأنسجة الشبيكة الحقيقية اقل بكثير من أحعلى معامل تغطيه يمكن تحقيقه 
0ك 
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شكل (18-9) 


خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة لعينات التجارب» ومعدلات الاستطالة 
(/؟) فى اتجاه اللحمة لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام 4 لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (1) ونسبة المساهمة (183) بين طول التشييفة 
لعينات التجارب الشبيكة ومعدلات الاستطالة (0؟) فى اتجاه اللحمة بإستخدام ؛لحمات/سم 


هه كس +15 


: بح سل بسن لجالا لا 90 


5 تدل على !١‏ لمعنوية عند مستوى © ٠,١٠‏ 
** تدل على المعنوية عند مستوى ١,١٠١‏ 


جدول (5-9م) 


1١ه‎ 


الإستطالة 


فى إتجاه 


ة [96) 


شكل )١5-9(‏ 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة لعيئات التجارب» ومعدلات الاستطالة 
)9 فى اتجاه اللحمة لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام ‏ لحمات]|سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط ومعامل الإرتباط (18) ونسبة المساهمة (15) بين طول التشييفة 
لعينات التجارب الشبيكة ومعدلات الاستطالة(؟) فى اتجاه اللحمة بإستخدام ا لحمات/سم 


معادتئة خط الإتحدار البسيط 


* تدل على ١‏ 5 ية عند 711 0 
** تدل على المعئوية عند مستوى أدبةه 


جحجدول (-/ا”م) 


لأنسجة السادة +١1/١‏ ومن ثم نجد أن طبيعة التقاطعات بين خيوط السداء 
المتحركة والثابتة لأنس جة الشبيكة من جهة..والتعاشق بين خيوط 
السداء(المتحركة والثابتة)واللحمات من جهة أخرى... تزيد من فأثير خيوط 
السداء المتحركة على اللحمات وترفع من معدلات تقلصها 'تشريبها' بمعدلات 
أعلى من معدلات تقلص اللحمات بأنسجة السادة ومشتقاتها المناظرة لها في 
طول التشييفة» تأثرأ بزيادة معدلات الاندماج والتماسك نتيجة حركة خيط 
السداء المتحرك في ثلاثة إتجاهات (إتجاه طولى موازى لخيوط السداء قم 
إتجاه رأسى عمودى على كلا من خيوط السداء الثابتة واللحمة قم إتجاه 
عرضى أقرب إلى التوازى مع اللحمات عند إنزلاقه أسفل خيط السداء القابت) 
مما يزيد من معدلات الاندماج بين خيوط السداء واللحممة ومن قم تحقفق 
اللحمات بأنسجة الشبيكة أعلى معدلات للتقلص 'للتشريب" عن أنسجة السادة 
0١‏ وبالتالى تتحقق أنسجة الشبيكة الحقيقية معدلات أعلى في الإستطالة في 
إتجاه اللحمة عن معدلات الإستطالة التى تحققها أنسجة السادة المناظرة لها فى 
طول التشييفة. و يتفق ذلك مع ما أشار إليهئوردو محمد 
عط فك 910-01 ') أن الأقمشة التي تتشرب خيوطها بمعدلات اكبر 
تكون أعلى إستطالة من الأقمشة التي تتشرب خيوطها بمعدلات أقل. 


ه كذلك تُعزى الزيادة التدريجية والمعنوية في معدلات الإستطالة فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة الشبيكة عن معدلات الإستطالة لأنسجة السادة المناظرة لها قفي 
طول التشييفة تأثرأ بإرتفاع معدلات التشفريب للحمات إلى زيادة تأثير 
الإجهادات الواقعة على اللحمات أثناء عملية النسج والناتجة من طبيعة وآلية 
التركيب البنائى لأنسجة الشبيكة» حيث ب ييُختزل جزء من هذه الإجهادات في 
زيادة تشريب اللحمات تأثراً بزيادة الإجهادات الميكائيكية لعملية الضصم 
بالإضافة لإختزال الجزء الباقى في زيادة تشريب السداء ويتفق ذلك مع مسا 
أكدته نتائج الأبحاث العملية لحربى(" حيث زادت معدلات إستطالة الأقمشة 
فى إتجاه اللحمة تأثرا بالزيادة في قيمة تشريب اللحمات. 

هه ويُعزى إنخفاض معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة تأثرا بزيادة طول 
التشييفة (حيث تحقق أنسجة السادة ١/١‏ معدلات إستطالة أعلى من أنسجة السادة الممتدة 
رأسيأ ؟/١)‏ إلى إنخفاض تشريب اللحمات تأثرأ بإنخفاض معدلات التعاشق ونقاط الاحتكاك 
بين خيوط السداء » اللحمات والمرتبطة بزيادة طول التشييفة ويتفق ذلك مع ما أشار إليه 
شيفر و زملاؤه .21 )ه منع]ءنطء5" ار اسام م" 00 الأنسجة السادة أعلى في 
الإستطالة عن الأنسجة المبردية » السادة الممثد. 

ن كذلك يُعزى إنخفاض معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة تأثرأ بزيادة 
طول التشييفة لإنخفاض معدلات تشريب اللحمات» والناتجة من إنخفاض عدد التعاشقات بين 
خيوط السداء واللحمات من جهة» وعدد التقاطعات(الناتجة من فعل الإنزلاق ومحاكاة فعل 
2---222022-2للللل 22 يريبيبي2:5 يت ييجي2بُهي5757373يي5--::52:57579591ئ52ئ5ئ2ئ2ئ2ئ2222022 

مها 


الزوى) بين خيوط السداء المتحركة والثابتة من جهة أخرى بالإضافة لطبيعة توزيع اللحمات 
داخل التكرار النسجى لأنسجة الشبيكة» حيث توجد اللحمات بأنسجة الشبيكة ؟/١‏ على هيئة 
أزواج متماثلة» وعلى هيئة ثلاثة لحمات فى فتحة نفس واحدة لأنسجة الشبيكة "/؟؛ بيئما 
توجد كل لحمة فى أنسجة الشبيكة١/١‏ منفردة »وحين يحدث فعمل الإنزلاق فإن القوى 
المتبادلة بين خيطى السداء المتحرك والثابت تضغط على لحمة واحدة لأنسجة الشبيكة »1/١‏ 
بيئما تضغط على لحمتين لأنسجة الشبيكة؟/ 7 وثلاثة لحمات لأنسجة الشبيكة 7/1 وبالتالى 
تتوزع القوى المتبادلة بين .خيطى السداء المتحرك و الثابت على عدد أكبر من اللحمات تأثراً 
بزيادة طول التشييفة» مما يؤثر فى إنخفاض معدلات تشريب اللحمات لأنسجة الشبيكة تأترا 
بزيادة طول التشييفة ويرتبط ذلك مع ماأشار إليهلوردو محمد 
لعسسقطه31 ع لنرور1(''أحيث ذهبا إلى أن الأقمشة التي تتشربب خيوطها بمعدلات اكبر 
تكون أعلى إستطالة من الأفمشة التي تتشرب خيوطها بمعدلات أقل. 


ته وقدتم التوصل لحساب الارتباط المتعدد1 بين كلأ من المتغيرات الثلاث المستخدمة 
وهى (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - نمر اللحمات -التراكيب النسجية الشسبيكة ) 
وكذا إستطالة أقمشة الشبيكة في إتجاه اللحمة وكانت قيمة 1 - ٠,4١١١‏ وأيضا قيمسة 
معامل الإسهام 2 12 - ٠,811‏ تشير إلى أن نسبة 987,07 من التغير الحادث في 
إستطالة أقمشة الشبيكة الحقيقية في إتجاه اللحمة يمكن التحكم فيه من خلال المتغيرات الثلائفة 
المستقلة (الكثافة العددية للحممات بوحدة القياس بوحدهة القياس- التراكيب النسجية 
الشبيكة)وكانت معادلة الاتحداق المتعدد بين المتغيرات الثلاث المستقلة والمتغير التابع 
( إستطالة أقمشة الشبيكة الحقيقية في إتجاه اللحمة ) وهى:- 
ص ع 4.ءلاهر١٠س؛,‏ 5419 , اسم -149:,ءسم + 8541,ه" 

حيث :- 

ص - إستطالة أقمشة الشبيكة الحقيقية في إتجاه اللحمة 

س؛ - عدد اللحمات /سم 

سم - طول التشييفة 

سء - نمرة خيط اللحمة "بترقيم الدئير* 


ه والصيغة الإحصائية السابقة يمكن بواسطتها التنبؤ بإستطالة أقمشة الشبيكة الحقيقية في 
إتجاه اللحمة من خلال التحكم في قيمة المتغيرات الثلاث المستقلة وتداخل فعلها مع بعضها 
البعض وأيضاً تم تحديد مدى مساهمة كل: متغير من المتغيرات المستقلة في معدلات إستطالة 
الأقمشة فى إتجاه اللحمة الناتجة عن طريق اختبار معدلات المساهمة لتداخل فعل المتغيرات 
المستقلة على المتغير التابع من خلال تحليل الانحصدار المتعدد المرحل ( ع5أ؟امع56 ) 
وكانت على النحو الأتى :- 

> تساهم الزيادة فى الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس في التأثير على زيادة معدلات 
إستطالة أقمشة الشبيكة الحقيقية في اللحمة بنسبة "4,5 1/. 


ا١هك‎ 


> تساهم الزيادة في معدلات التشييفة لخيوط السداء في التأثير على إنخفاض معدلات 
إستطالة أقمشة الشبيكة في إتجاه اللحمة بنسبة 1.64؟0؟. 

> تساهم الزيادة في نمر اللحمات المستخدمة ( ترقيم الدنير) في التأثير على إنخفاض 
معدلات إستطالة أقمشة الشبيكة الحقيقية في إتجاه اللحمة بنسبة 51,١؟١6,.‏ 

مما سبق نستنتج أهمية الترتيب لمعدلات التأثير للمتغيرات الثلاثة المستقلة على إستطالة 
أنسجة الشبيكة الحقيقية في إتجاه اللحمة» حيث يمكن من خلالها التحكم في معدلات إستطالة 
أنسجة الشبيكة الحقيقية في إتجاه اللحمة تبعا لمتطليات التشغيل واقتصادياته والمواصفة 
التنفيذية التى تحقق متطلبات الإستخدام النهائي للمنتج. 


جداول نتائج إختبار الإستطالة فى إتجاه اللحمة 
تأثير تداخل فعل الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ) 00 
ونمر اللحمات (٠عمث‏ وول 66) بترقيم الدنير والتر اكيب 


النسجية السادة 1ك ك'/')ء والشبيةز( ١‏ كا م2 
على معدلات الإستطالة فى إتجاه اللحمة وحدة القؤياس ) م9 
الاسام 


أقل فرق معنوى عند مستوى ه.,. - ١,4 51!1١‏ 
جدول ( * -خ ؟ / 


١ مه‎ 


تأثير فعل الكثافة للحمات بوحدة القياس مع تثبيت كل من ( نمر اللحمات والتراكيب النسجية) 


أقل فرق معنوي عند مستوى ١,١8‏ - ؤلالاره 


جد 09-7 


تأثير فعل نمر اللحمات مع تثبيت كل من (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية) 


الإستطالة فى إتجاه اللحمة 


أقل فرق معنوى عند مستوى هب > 7"9 5ك 


جدول (" -.4؛ ) 


تأثير فعل التراكيب النسجية مع تثبيت كل من(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات) 


أقل فرق معنوى عند مستوى ١,5486 > ١,١8‏ 


) 4١ -* ( جدول‎ 
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تأثير تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات ) مع تثبيت التراكيب 
النسجية على معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمة 


أقل فرق معنوى عند مستوى ١,٠8‏ - 51هآرء 


حدول ) 5ع ( 


تأثير تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية ) مع تثبيت نمر 
اللحمات على معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمة 


النفقنا الاكقة 


فرق معنوى عند مستوى 8.,ء. - اأ41مره 


جدول (؟5-9:_) 


ل 


تأثير تداخل فعل نمر اللحمات والتراكيب النسجية مع تثبيت الكثافة العددية 


للحمات بوحدة القياس على معدلات إستطالة الأقمشة فى إتجاه اللحمة 


أقل فرق معنوى عند مستوى هعىرء ع 4/الاء.,١‏ 


جدول (” - 4 ) 


5 


*-5 تأثير متغيرات البحث على مقاومة التمزق فى إتجاه السداء للعينات 
المنتجة. 
يوضبح الجدول 9 -45) نتائج إختيارات مقاومة الأقمشة قمشة للتمزق (بالكجم) ذ 
إتجاه السداء لعينات التجارب للأقمشة المنسوجة السادة والقعمبيكة وبإس_تخدام 
كلاثئة متغيرات فى أن واحد من متغيرات التراكيب البنائى النسجى 
تمثلت فى :- 

-١‏ الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس )74 لحمات / سم). 

؟- نمر اللحمات )45025٠٠1١6٠(‏ بترقيم الدنير. , 

- التراكيب النسجية(السادة ١/١»السادة‏ الممتد رأسيا؟/؟»الشبيكة[١/21؟/1/829]).‏ 


ويشير تحليل التباين لنتائج اختبارات مقاومة الأفمشة للتمزق فى إتجاه السداء, لعينات التجارب 
فى الجدول (؟ -49) إلى تأثر مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء معنوياً عند مستوى 
بتداخل فعل كلا من المتغيرات الثلاثة ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - نمسر 
اللحمات - التراكيب النسجية ) . 


١-0-9‏ تأثير الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 

ه بدراسة تأثير اختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس كمتغير 
مستقل على مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء مع تثبيت كلا من 
المتغيرين المستقلين الآخرين ( نمر اللحمات- التراكيب النسجية ) من خلال 
الجدول (6.0-9)ء يتضح أن هناك تأثيرا معنوياً لزيادة الكثافة العددية للحممات 
بوحدة القياس 1 الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداءء كذلك توجد فروقاً 
معنوية بين معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء تبعاً لإختلاف 
الكثافة العددية للحمات بوحدة الفياس» حيث يوجد إنخفاضاً تدريجيا ومعنويا 
فى معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء تأترا بزيادة الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس» ويتحقق أدنى معحدلات الإتنخفاض بإس تخدام 
(7 لحمات). 

هه وبدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
مع تمر لالحنا نفع شرا تعن المتكون المستقل الثالث ( التراكيب النسجية ) 
من خلال الجدول (-07)» يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس" ع ع لكا مطارية الأقمشة للتمزق فى إتجاه 
السداءء كذلك توجد فروقا معنوياءيين معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى 
إتجاه السداء تبعا لإختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» حيث يوجد 
إنخفاضنا تدريجيا ومعنويا فى مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء تأثرا 
بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ويتحقق أدنى معدلات الإنخف اض 
لجميع نمر اللحمات المستخدمة بإستخدام (/ا لحمات). 


حمل 


©» كذلك يتضح من الجدول (*-4 2) أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات 
مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء بتداخل فعل اختلاف الكثافة العددية 
للحمات يوحدة القياس مع( التراكيب النسجية ) مع تثبيت المتغير المستقل 
الثالث ( تمر اللحمات)» كذلك توجد فروقا معنوياكئين معدلات مقاومة الأقمشضة 
للتمزق فى إتجاه السداء تبعا لإختللاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» 
حيث يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى 
إتجاه السداء تأترا يزيادة الكثافة العددية للحمات يوحدة القياس ويتحقق أدغنى 
معدلات الإنخفاض لجميع التراكيب النسجية المستخدمة بإستخدام (/ا لحمات). 


ه وبدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف الكتافة العددية للحمات بوحدة القياس 
مع كلا من( نمر اللحمات والتراكيب النسجية) على مُعدلات مقاومة الأقمشة 
للتمزق فى إتجاه السداء من خلال الجدول (54-5) يتضح أن هناك إنخفاضا 
تدريجيا ومعنويا فى معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء تأثرا 
بزيادة الكثافة العددية للحمات يوحدة القياس مع كل نمرة من نمر اللحمات 
المستخدمة دنير 45::7.001١5٠0(‏ ) و مع كل تركيب نسجى من التر اكيب 
النسجية المستخدمة ( السادة ٠»‏ الشبيكة)» كذلك توجد فروقا معنوية بين معدلات 
مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء تبعا لإختلاف الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس » حيث يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات مقاومة 
الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس » ويتحقق أدنى معدلات الإنخفاض لجميع نمر اللحمات ولجميع 
التراكيب النسجية المستخدمة بإستخدام (/ا لحمات). 


ه مما سبق يتضح أن زيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس لجميع 
التراكيب النسجية (السادة والشبيكة) لعينات التجارب تؤتر معنويا على مقاومة 
الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداءء حيث تنخفض معدلاتها معنويا تأثرا بزنيادة 
الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس وتتحقق أدئى معدلات الإنخفاض فى 
مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء بإستخدام /ا لحمات سواء كان التأثير 
فى إتجاه واحد مع تثبيت المتغيرين المستقلين الآأخرين ( نمر اللحمات و 
التراكيب النسجية ) أو فى إتجاهين بتداخل فعل اختلاف قيمة الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس مع أيا من المتغيرين الآخرين مع تثبيت تأتثير المتغير 
المستقل الثالث أو في ثلاثة إتجاهات بتداخل فعل اختلاف قيمة الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس مع كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين. 

0 ويعزى الإتخفاض التدريجى والمعنوى في معدلات مقاومة التمزق في إتجاه السداء 
لأنسجة (السادة والشبيكة) تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس إلى زيادة 
معدلات الإندماج بين خيوط السداء و اللحمات مما يحد من حرية حركة خيوط السداء أثناء 
الإختبارء فيقل عدد خيوط السداء الواقعة تحت تأثير حمل الشد» وبالتالى تقل محمصلة قوى 
الشد المؤثرة عليها فتنخفض معدلات مقاومة للتمزق في إتجاه السداء ويتفق ذلك مع ما 


1١5 


أثبتته التجارب العملية لبراون وروسكا 1:5»8 يه 78077" ') من إنخفاض مقاومة الأقمشة 
للتمزق في إتجاهى السداء واللحمة تأثرأً بزيادة الككافة العددية للحمات فى وحدة القياس» ويتفق 
ذلك أيضأ مع ما أثبتنه نتائج التجازب العماية اكدل يسن تكسيراو بلات وهامبورجر 
عع ع تلاط تسم لظنة )نواط ,روعنرزع71*) من زيادة مقاومة الأقمشة للتمزق تاتئراً 
بإنخفاض عدد الخيوط في وحدة القياس. 


ه كذلك يُعزى الإنخفاض التدريجى والمعنوى في معدلات مقاومة للتمزق 
لأنسجة الشبيكة في إتجاه السداء تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة 
. القياس لزيادة معدلات الاحتكاك و الضغوط المتيادلة بين خيوط السداء 
المتحركة والثابتة بمناطق التقاطعات من جهة وخيوط السصسداء 
(المتحركة والثابتة تة) واللحمات يمناطق التعاشقات من جهة أخرى بالإضافة 
لزيادة زاوية الإنزلاق بين خيوط السداء المتحركة 3 والثابتة كما يوضح 
شكل(-١)‏ ممايزيد من فاعلية التضصاغط الداخلى بين الشعيرات 
( سمعغعنء1 “«وفءغم1 »88 ) تأثرا بزيادة مساحة سطح الإحتكاك بين 
الشعيرات» مما يحد من حرية حركة خيوط السداء أثناء الإختبيار: فيقل عدد 
خيوط السداء الواقعة تحت تأثير حمل الشد» وبالتالى تقل محصلة قوى الشد 
المؤثرة عليها » وبالتالى تنخفض معدلات مقاومة للتمزق في إتجاه السداء 
بفروق معنوية كبيرة كما يوضح جدول(49-7) كذلك توضح معدلات 
الإسهام مسن خلال تحليل الانحدار المتعدد المرحلي الخطي 
(5460956)الموضحة بصفحة )١77(‏ من المناقشة أن الكثافة العددية 
للحمات يوحدة القياس تسأهم بنسبة ,ه94 (وهى أعلى نسب المساهمة)» فى 
حين لم يساهم المتغيرين الآخرين( نمر اللحمات والتر اكيب التنتسجية) معا 
سوى بنسبة؟ة ه , 4 غ#ملآمن ن التغير في معدلات مقاومة أنسجة الشبيكة الحقيقية 
للتمزق في إتجاه السداء. 


١ -5-‏ تأثبر نمر اللحمات 

ه بدراسة تأثير اختلاف سمك اللحمات كمتغير مستفل على مقاومة الأقمشضة 
للتمزق في إتجاه السداء مع تثيت كلا :من المتغيرين المستقلين الآخرين (الكثافة 
النندية الحمات بويحدة القيانن -. التراكيب النسسجية ) من خلال الجدول 
(01-9) يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة سمك اللحممات على معدلات 
ا ااي 0 هناك فروقا معنويا بين معدلات 
مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء تبعا لإختلاف سمك اللحمات» حيث 
يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه 
السداء تأترا بزيادة سمك اللحمات » ويتحقق أدنسى مسدلات الإنخفاض 
بإستخدام لحمات (دنير .)55٠‏ 

0 وبدراسة تأتير تداخل فعل اختلاف سمك اللحمات مع الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس مع تثبيت تأثير المتغير المستقل الكقالث (التراكيب 
النسجية) من خلال الجدول (07-5) يتضح أن هناك تأتثيرا معنويا لزيادة 


م ا 


١517 


سمك اللحمات على معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداءء كدتلك 
توجد فروقا معنويا بين معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء تيعا 
لإختلاف سمك اللحماتء حيث يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات 
مقاومة: الأقمشة للتمززق في إتجاه السداء تأثرا بزيادة سمك اللحمات»؛ ويتحقفق 
أدنى معدلات الإنخفاض لجميع الكثافات العددية المستخدمة للحمات بوحدة 
القياس يإستخدام لحمات (دنير .)45٠‏ 

© كذلك يتضح من الجدول (54-5) أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات مقاومة الأقمشة 
للتمزق فى إتجاء السداء بتداخل فعل اختلاف سمك اللحمات مع (التراكيب النسجية ) عند 
تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس)» كذلك توجد فروقاً 
معنوية بين معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء تبعا لإختلاف س مك اللحمات 
حيث يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء 
تأثرا بزيادة سمك اللحمات ويتحقق أدنى معدلات الإنخفاض لجميع التراكيب النسجية 
المستخدمة بإستخدام لحمات (دنير .)45٠‏ 

ه وبدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف سمك اللحمات مع كلا من ( الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس والتراكيب النسجية ) علي معدلات مقاومة الأفمشة للتمزق في إتجاه السداء من 
خلال الجدول )43-١(‏ يتضح أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى 
إتجاه السداء تأثرا بزيادة سمك اللحمات مع كل كثافة عددية من الكثافات العددية للحمات 
بوحدة القياس (5ء:/ا لحمات/سم ) و مع كل تركيب نسجى من التراكيب النسجية المس تخدمة 
ا سادة 3/١‏ سأدة 3 شبيكة 23/1 شبيكة بذكن شبيكة ؟/")ء كذلك توجد فروقا توجد 
فرؤوقا معنوية بين معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء تبعا لإختلاف الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياسء حيث يوجد إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات مقاومة 
الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء تأثرا بزيادة س مك اللحماتء؛ ويتحقق أدنى معدلات 
الإنخفاض لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس و لجميع التراكيب النسجية 
المستخدمة بإستخدام لحمات (دنير .)465١‏ 


0 مما سبق يتضح أن زيادة سمك اللحمات لأنسجة السادة والشبيكة تؤثر معنويا في 
معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق في إتجاه السداء؛ حيث تنخفض معدلات مقاومة الأقمشئة 
للتمزق إنخفاضا تدريجيا ومعنويا تبعا للزيادة التدريجية في سمك اللحمات وتتحقق أدنى 
معدلاتها بإستخدام لحمات دنير 45٠‏ سواء كان التأثير في إتجاه واحد مع تثبيت تأثير فعل 
المتغيرين المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية ) 
أو في إتجاهين تداخل فعل اختلاف سمك اللحمات مع أيا من المتغيرين المستقلين الآخرين 
( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس أو التراكيب النسجية )مع تثبيت المتغير المستقل الثالث 
أو في ثلائة إتجاهات بتداخل فعل اختلاف سمك اللحمات مع كلا من المتغيرين المستقلين 
الآخرين . 

0ه تؤكد معاملات الإرتباط البسيط (1) النتائج السابقة و الموضحة بالجدولين (45-5) » 
(55-1) و كذلك معادلات الإنحدار البسيط التى توضح العلاقة بين نمر اللحعمات كمتغير 


1١5 


خدص ١‏ زشبيكة )1/١‏ 030 
© ص ؟ (شبيكة ؟/؟) 
كلا كل" ( شبيكة 9/؟) 


مقاومة التمزق فى إتجاه السداء (بالكجم) 


.مع 7 86٠‏ هه 


نمرة اللحمة (بترقيم الدنير) 


شكل (9-١؟)‏ 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات لعينات التجارب؛ ومقاومة 
التمزق فى اتجاه السداء لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام ؛ لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (12) و نسبة المساهمة (17) بين نمرة 
اللحمة لعيئات التجارب الشبيكة ومقاومة التمزق فى اتجاه السداء بإستخدام ؛لحمات/سم 


* تدل على المعنوية عند مستوى ٠,٠5‏ 
** تدل على المعنوية عند مستوى ٠,١١‏ 
جدول (؟45-9) 


١اكه‎ 


ال ١!‏ (شبيكة )١/١‏ 
ى كل ؟ ( شبيكة ؟/؟) 
جر تل" ( شبيكة "/*) 


0. 
3 


عدا 
نت 


34 
لت 


مقاومة التمزق فى إتجاه السداء (بالكجم) 


نمرة اللحمة (بترقيم الدنير) 
شكل (1-١؟)‏ 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات لعيئات التجارب» ومقاومة 
التمزق فى اتجاه السداء لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام 7 لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (18) و نسبة المساهمة (122) بين نمرة 
اللحمة لعينات التجارب الشبيكة ومقاومة التمزق فى اتجاه السداء بإستخدام /الحمات/|سم 


8 تدل على المعنوية عند مستوى مره 
** تدل على المعنوية عند مستوى ٠,١٠١‏ 
جدول (5-9غ) 


كا 


مستقل (س) ومقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة (١/1غ؟/؟‏ 7/7) فى إتجاه السداء كمتغير 
تابع (ص) مع كل طول تشيفة من أطوال التشييفات المس تخدمة وبإستخدام كثافة عددية 
للحمات (؛لحمات/سم » /الحمات /سم) على الترتيب وتوضح الأشكال ("-:؟) , (51-9) 
خطوط الانحدار البسيط الممثلة للعلاقة بين نمر اللحمات ومقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة فى 
إتجأه السداع. 


ه ويعزي الإنخفاض التدريجي والمعنوي في معدلات مقاومة التمزق في إتجاه السداء إلى 
أن زيادة سمك اللحمات عند تثبيت الكثافة العددية للحمات بوحذة القياس تزيد من معامل 
تغطية اللحمات وبالتالي يزيد من معامل تغطية المنسوج ككل وهو نفس تأثير زيادة الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس حيث يؤدي ذلك لزيادة اندماج الخيوط واللحمات وبالتالي زيادة 
نقاط الاحتكاك بين الخيوط واللحمات مما يحد من حرية حركة خيوط السداء؛ وبالتالي يقل 
عدد خيوط السداء الواقعة 5 تحت تأثير حمل الشد مما يقال من مقاومة الأنمشة للتمزق» ويتفق 
ذلك مع اما أثبتته التجارب العملية كلا من براون و روسكا وعدد1 >“ «بوومء8('') من 
إنخفاض مقاومة الأقمشة للتمزق في كلا من إتجاهي السناء واللعمة تساك | راعسالل 
ن كذلك يعزى الإنخفاض التدريجى والمعنوى في معدلات مقاومة للتمزق لأنسجة الشبيكة 
في إتجاه السداء تأثرا بزيادة سمك اللحمات لزيادة معدلات الاحتكاك و الضغوط المتبادلة بين 
واللحمات بمناطق التعاشقات من جهة أخرى بالإضافة لزيادة زاوية الإنزلاق بين خيوط السداء 
المتحركة والثابتة كما يوضح شكل(٠1-)‏ مما يزيد من فاعلية التضاغط الداخلى بين 
الشعيرات ( هم1كء11 “امرعغه1 13156 ) والمرتبطة بزيادة مساحة سطح الإحتكاك بيسن 
الشعيرات» مما يحد من حرية حركة خيوط السداء أثناء الإختبار» فيقل عدد خيوط السداء 
الواقعة تحت تأثير حمل الشدء وبالتالى تقل محصلة قوى الشد المؤثرة عليها فتنخفض معدلات 
مقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة في إتجاه السداء. 


"١-ه-”‏ تأثير التراكيب_النسجية 

ه : بدراسة تأثير اختلاف التراكيب النسجية كمتغير مستقل علي مقاومة الأفمشة للتمزق في 
إتجاه السداء مع تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين (الكثافة العددية للحمات بوحسدة 
. القياس » نمر اللحمات) من خلال الجدول )517-1١(‏ يتضح أن هناك زيادة تدريجية وبفروق 
معنوية كبيرة فى معدلات مقاومة أنسجة الشبيكة للتمزق فى إتجاه السداء عن معدلاتها لأنسجة 
السادة المناظرة لها فى طول التشبيفة» كذلك توجد زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات مقاومة 
التمزق لأنسجة السادة في إتجاه السداء تأثرا بزيادة طول التشييفة وتتحقق أعلى معدلاتها 
بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا 21/1 بينما يوجد إنخفاضا ري ومعنويا فى معدلات 
مقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة في إتجاه السداء تأثرا بزيادة طول التشضييفة وتتحقق أدنى 
معدلاتها بإستخدام أنسجة الشبيكة؟/7. 


١5ا/‎ 


نه و بدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف التراكيب النسجية مع.(الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس) وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (نمر اللحمات) وذلك من خلال الجدول (54-5) 
يتضح أن هناك زيادة تدريجية وبفروق معنوية كبيرة فى معدلات مقاومة أنسجة الشبيكة ٠‏ 
للتمزق فى إتجاه السداء عن معدلاتها لأنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة» كذلك” 
توجد زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات مقاومة التمزق لأنسجة السادة في إتجاه السداء تأثرا 


بزيادة طول التشييفة و تتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا 3 بيئما 
يوجد إنخقاضا ل ومعنويا فى معدلات مقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة في إتجأه السذاع 
تأثرا بزيادة طول التشييفة و تتحقق أدنى معدلاتها بإستخدام أنسجة الشبيكة؟/ ٠١‏ وذلك لجميع 


الكثافات العددية المستخدمة 00 

هء كذلك يتضح من الجدول (00-7) أن هناك تأثيرا معئويا بتداخل فعل اختلاف التراكيب 
النسجية مع ( نمر اللحمات) مع تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث ( الكثافة العددية للحممسات 
بوحدة القياس ) حيث توجد زيادة تدريجية وبفروق معنوية كبيرة فى معدلات مقاومة أنسجة 
الشبيكة للتمزق فى إتجاه السداء عن معدلاتها لأنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة» 
كذلك توجد زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات مقاومة التمزق لأنسجة السادة في إتجاه السداء 
تأثرا بزيادة طول التشييفة وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا 22/1 
بينما يوجد إنخفاضا تدريجيا وممنويا فى معدلات مقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة في إتجاه 
السداء تأثرا بزيادة طول التشييفة وتتحقق أدنى معدلاتها بإستخدام أنسجة الشبيكة؟/؟ وذنلك 
لجميع نمر الحمات المستخدمة. 


ه وبدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف التراكيب اللفبحرة مع كلد من (الكثافة العددية للحمات 
ل و (44-5).؛ يتضح أن هناك تأثيرا معنويا 

ختد رب ادير حي كاده الاقمت ةرق فى جا لاع جويفا توج وباط 
اك ل ا و ا 0 
عن معدلاتها لأنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة» كذلك توج د زيادة تدريجية 
ومعنوية في معدلات مقاومة التمزق لأنسجة السادة في إتجاه السداء تأثرا بزيادة طول التشييفة 
وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/7: بينما يوجد إنخفاضا 
تدريجيا ومعنويا فى معدلات مقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة في إتجاه السداء قأثرا بزيادة 
طول التشييفة وتتحقق أدنى معدلاتها بإستخدام أنسجة الشبيكة؟/؟ وذلك لجميع الكثافات 
العددية للحمات بوحدة القياس (74, لحمات/سم) ولجميع تعر اللحمات المس تخدمة دئير 
ل ل 0 


ته مما سبق يتضح أن هناك زيادة تدريجية وبفروق معنوية كبيرة فى معدلات مقاومة 
أنسجة الشبيكة للتمزق فى إتجاه السداء عن معدلاتها لأنسجة السادة المناظرة لها فى نفس 
طول التشييفة؛» كذلك توج زواذة تدويجدة ومعترية في يعد لانت مقاومة التمزق لأنسجة السادة 
في إتجاه السداء تأثرا بزيادة طول التشييفة وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام أندمجة المسادة 
الممتدة رأببها ؟/؟» بيئمأ يوجد إنخفاضا ريا ومعنويا فى معدلات مقاومة التمزق لأنسجة 
الشبيكة في إتجاه السداء تأثرا بزيادة طول التشييفة وتتحقق أدنى معدلاتها بإستخدام أنسجة 
الشبيكة؟/" سواء كان التآثير في إتجاه واحد مع تثبيت المتغيرين المستقايين الآخرين 


فلل 


(الكثافة العددية للحمات بو حدة القياس - نمر اللحمات) أو في إتجاهين بتداخل فعل اختلاف 
التراكيب النسجية مع أيا من المتغيرين المستقلين الآخرين (الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس أو نمر اللحمات) مع تثبيت تأثير المتغير المستقل أو في ثلاثة إتجاهات بتداخل فعل 
التراكيب النسجية مع كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين. 

ن تؤكد معاملات الإرتباط البسيط (18) النتائج السابقة و الموضحة بالجدولين(؟-/4)» 
(46-5) و كذلك معادلات الإنحدار البسيط التى توضح العلاقة بين طول التشييفة كمتغير 
مستقل (س) ومقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة 7/521/١(‏ :"/") فى إتجاه السداء كمتغير 

تابع(ص) مع كل طول تشيفة من أطوال التشييفات المستخدمة وباستخدام كثافة عددية للحممات 
(؛لحمات/سم » /الحمات /سم) على الترتيب وتوضح الأشكال (7-7؟) . (-11؟) خطوط 
الانحدار البسيط الممثلة للعلاقة بين نمر اللحمات ومقاومة التمزق لانسجة الشبيكة فى إتجاه 
السداء. 

نه وتعزي الزيادة التدريجية والمعنوية في معدلات مقاومة للتمزق لأنسجة السادة في إتجاه 
السداء تأثرا بزيادة طول التشييفة إلى إنخفاض معدلات التعاشق بين خيوط السداء و اللحمات 
مما يؤثر' فى إنخفاض معدلات الاندماج ونقاط الاحتكاك بين خيوط السداء و اللحمات تأثرا 
بزيادة طول التشييفة مما يتيح لخيوط السداء فى أنسجة السادة الممتدة رأسيا ١/7‏ بمعدلات 
أعلي في حركة خيوط السداء أثناء الإختبار» فتزداد عدد خيوط السداء الواقعة تمت تأثير 

حمل الشدء وبالتالى تزداد محصلة قوى الشد المؤثرة عليها فتزداد معدلات مقاومة للتعمزق 
في إتجاه السداء لأنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/؟ عن أنسجة السادة ١/١‏ ويتفق ذلك مع 
ما شر إليه كلا من كروك و فوكس8:17'02 1620016 1') وتكسسيرا و بلات 
وهامبورجر «اعع:دنا 11311 مه نما« رن نرزع111") وبوث )11800 من أنه كلما 

زادت أطوال التشييفات كلما زادت مقاومة الأقمشة للتمزق وان الستركيب النسجي السادة 
الممتد ؟/” يعطي مقاومة للتمزق أعلي من التركيب النسجي السادة ١/١‏ . 


6 ويعزي الإنخفاض التدريجي والمعنوي في معدلات مقاومة أنسجة الشبيكة للتمزق في , 
إتجاه السداء تأثرا بزيادة التشييفة إلي إنخفاض معدلات الانزلاق ( إنتقال الخيط المتحرك 
والتفافه حول الخيط الثابت من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر ) بين خيوط السب داء الثنابت 
والمتحرك يحدث ما يحاكى هيئة 7/١‏ برمة من برمات الزوى لكل إنتقال للخيط المتعصرك 
حول الخيط الثابت ومن ثم تنخفض عدد نقاط محاكاة تأثير فعل البرم تأثرا بزيادة طول 
التشييفة» كما يوضح شكل (”7-7) و يمكن حساب عدد نقاط محاكاة تأثير فعل البرم التى 
تحدث لخيوط السداء تحث تأثير التركيب النسجى الشبيكة من المعادلة الآتية:- 


الكثافة العددية للحمات بالسم 


عدد نقاط محاكاة تأثير فعل البرم - “ا ٠٠١‏ برمة/متر 


عدد لحمات التكرار النسجى 
وبالتالي تنخفض قوة شد خيوط السداء المكتسبة من آلية التركيب البنائى لأنسجة الشبيكة ومن 
ثم تنخ تنخفض مقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشييفة ويتفق ذلك مع ما أثبتته 


لمم لل 


1564 


0-3 
هه 
ئ 8 

حسمرا 

-_ 

9ه 

ٍ 

سيد 

_ 


لعها 
. 


مقاومة التمزق فى إتجاه السداء (بالكجم) 


0. 


- 
4 


شكل (*-؟١)‏ 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشبيفة لعينات التجارب: ومقاومة 
التمزق فى اتجاه السداء لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام 4 لحماتإسم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (15) و نسبة المساهمة (122) بين طول 
التشييفة لعينات التجارب الشبيكة ومقاومة التمزق فى اتجاه السداء بإستخدام ؛لحمات/سم 


. . 
4ه ا ص,مد ,7١-‏ اس ل امو ب 


5 13 
** تدل على المعنوية عند مستوى أغبء 
جدول (*-40) 


15,8 


اتلد 


1١7 


4شكل ١!‏ (دئير )6١‏ 
» ص ردنير )".٠١‏ 
#ا كل" ( دير .45) 


لت 


هم 
ه5 


- 
نا 


مقاومة التمزق فى إتجاه السداء (بالكجم) 


ىو 7 ١‏ 
طول التشييفة 


شكل (9-"؟) 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة لعينات التجارب؛ ومقاومة 
التمزق فى اتجاه السداء لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام ‏ لحمات|سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (*1) و نسبة المساهمة (*1) بين طول 
التشييفة لعينات التجارب الشبيكة ومقاومة التمزق فى اتجاه السداء بإستخدام /الحمات/سم 


مح 


1 


.هد ب صى,--18,اس +55له ,1 | حلومف.* | 1,(0ؤ م9 


ا ص ,- -1؟ ,كس +111/ ١4,1‏ لد | دن 
مهع | ص,.ء- -6',اس + 52,0455 -49949,.** | 191,368 9/6 


* تدل على ال لمعنوية عند مستوى مه 
** تدل على المعنوية عند مستوى ٠,١١‏ 
جدول (؟-18) 


1١ا/ا‎ 


التجارب العملية كروك وفوكس2<ه"31»# ع1ه112200*') من _ زيسادة مقاومة 
الأقمشة للتمزق بدرجة كبيرة إذا استخدمت خيوط ذات قوة شد عالية في 
الإتجاه المطلوب إختبار مقاومة التمزق فى إتجاهه سواء السداء أو اللحمات. 


1 


وكذلك تعزى زيادة مقاومة التمزق في إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة عن أنسجة السادة 
والمناظرة لها في نفس طول التشييفة إلى عاملين هما : - 

-١‏ ما تسمح به طبيعة وآلية التركيب البنائى لأنسجة الشبيكة الحقيقية من إنزلاق خيط السداء 
المتحرك حول خيط السداء الثابت من أحد الجانيين للجائب اللخ محدثا ما يحاكى هيئة ١/١‏ 
برمة من برمات الزوى و يؤثر ذلك فى زيادة معدلات قوة شد خيوط السداء نتيجة قوة الشند 
المكتسبة من ألية التركيب البنائى لأنسجة الشبيكة الحقيقية لأن تنظيم الشف عيرات فى حالة 
الزوى تكون غالبا أقرب إلى التوازى مع محور الخيط وبالتالي يمكن استغلال أقصى لقوة 
الشعيرات ومتائة الخيوط المزوية يمكن أن تتجاوز متانة الخيط المفرد بنسبة ٠‏ "م9 كذلك يقل 
معامل الاختلاف فى متانة الخيط فى حالة الزوى عما كان عليه الطرف الواحد كما قرر 
النجعاوى!"). 


؟ - ما تسمح به طبيعة وألية التركيب البنائى لأنسجة الشبيكة الحقيقية حيث توجد خيوط 
السداء (المتحركة والثابتة) لأنسجة الشبيكة على هيئة أزواج متمائلة» بينما فى أنسجة السادة 
تكو متدر» وحين تتعرض أنسجة السادة لإجهاد التمزق فإن الخيوط التى تكون فى إتجساه 
الإجهاد تبدأ فى القطع خيط تلو خيط فى توالى سريع» حيث تقع القوة كامئة على خيط واحد 
فقطء بينما فى أنسجة الشبيكة فإن القوة ةة تقع كاملة على خيطين (المتحرك والثابت)» وتوزع 
عايهماء وتبدأ الخيوط فى القطع على هيئة هيئة خيطين تلو خيطين مما يزيد من مقاومة الأقمشة 
0 ويتفق ذلك مع ما أشار إليه 0 ) و بوث80048 7') من أنه أثناء اختبار مقاومة 
لأقمشة للتمزق كلما كانت الخيوط التي يتم الاختبار في إتجاهها أكثر نعومة أو اكثر قابلية 
55 حول بعضها البعض كلما زادت قابليتها للتجمع مع بعضها البعضر وبالتالي تزداد 
محصلة قوى الشد فيؤثر ذلك فى زيادة مقاومة الأقمشة للتمزق. ٠.‏ 
ه ويعزى التغاير والتباين فى مدلول العلاقة بين طول التشييفة ومقاومة أنسجة 
(السادة و الشبيكة) للتمزق في إتجاه السداء؛[ فنجد أن هناك علاقة طردية بين طول التشضييفة 
ومعدلات مقاومة أنسجة السادة للتمزق في إتجاه السداء» بيئما توجد علاقة عكسية بين طول 
التشييفة ومعدلات مقاومة أنسجة الشبيكة للتمزق في إتجاه السداء]» إلى طبيعة والية التركيب 
البنائى لأنسجة الشبيكة الحقيقية والتى تؤثر فى زيادة معدلات مقاومة أنسجة الشبيكة 
/5٠1/١(‏ 5) للتمزق في إتجاه السداء عن معدلات مقاومة أنسجة السادة ( ٠ ١/١‏ "/ ؟") 
المناظرة ا ل 
الحقيقية أقوى تأثيرا فى تحقيق معدلات عالية فى مقاومة التمزق في اتجاه السداء من أنسجة 
ا التأثير بعد ذلك: ومن ثم تحقق أنسجة الشبيكة ؟/؟ معدلات أدتى مسن 
المعدلات التى تحققها أنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/؟. 


١ا/؟‎ 


نت وقد تم التوصل لحساب الارتباط لحساب الارتباط المتعدد (8) بين كلا من 
المتغيرات الثلاث المستخدمة وهى ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس »نمر 
اللحمات ٠‏ التراكيب النسجية الشبيكة فقط ) وكذا مقاومة التمزق في إتجاه السداء 
وكانت قيمة (1) - 4175 ٠,5‏ وأيضا قيمة معامل الإسهام 22 - ١,8515‏ وتشير 
هذه النسبة إلى أن نسبة 89,15 960 من التغير في مقاومة الأقمشة للتمزق في إتجاه 
السداء . يمكن التحكم فيها من خلال المتغيرات الثلاث المستقلة (الكثافة العددية 2 
للحمات يبوحدة القياس -- نمر اللحمات -- التراكيب النسجية الشبيكة) وكذا معادلة 
الانحدار المتعدد بين المتغيرات الثلاث المستقلة والمتغير التابع وهو " مقاومة الأقمشة 
للتمزق في إتجاه السداء " فيما يلي : - 


بص - ١0‏ و4,4ه -5١1لا,اس,‏ -58190,!اس, -0145, سم 


حيث:- << ص - مقاومة الأقمشة للتمزق في إتجاه السداء 
س؛ > عدد اللحمات إسم 
س, - طول التشييفة 


سم ل نمرة خيط اللحمة 3 بترقيم الدنير 44 
ت والصيغة الإحصائية السابقة يمكن بواسطتها التنبؤ بمقاومة الأقمشة للتمزق في إتجاه 
السداء من خلال التحكم في قيمة المتغيرات الثلاث المستقلة وتداخل فعلها مع بعضها البعصض 
وأيضا تم تحديد مدي مساهمة كل متغير من المتغيرات المستقلة في قيمة مقاومة الأفمشة . 
للتمزق في إتجاه السداء عن طريق اجراء اختبار معدلات المساهمة لتداخل فعل المتغيرات 
المستقلة علي المتغير التابع من خلال تحليل الانحدار المتعدد المرحلسي الخطلي 
(ع وأ لامع اك ) وكانت على النحو الأآتى : 
4 تساهم زيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس فى ا على إنخفاض معدلات 
مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء بنسبة 45,7١‏ 9.. 1 
>> تساهم زيادة معدلات التشييفة المستخدمة في التأثير علي إنخفاض معدلات مقاومة 
الأقمشة للتمزق في إتجاه السداء بنسبة 5/ا,7؟ ؟ . 
تساهم زيادة نمر اللحمات المستخدمة '' بترقيم الدئير ٠"‏ فى التأثير علي إنخفاض 
معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء بنسبة ٠١.4‏ /. 
"ا مما سبق نستنتج أهمية الترتيب لمعدلات التأثير للمتغيرات الثلاثة المستقلة علي مقاومة 
أنسجة الشبيكة الحقيقية للتمزق في إتجاه السداء حيث يمكن من خلالها التحكم في مقاومة 
أنسجة الشبيكة الحقيقية للتمز ق في إتجاه السداء تبعا لمتطلبات التشغيل واقتصادياته 
والمواصفة التنفيذية التى تحقق متطلبات الإستخدام النهائى للمنتج. 


١و‎ 


جداول نتائج مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء 
تأثير تداخل فعل الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ( 4:/) ونمر 
اللحمات (١٠6٠١ء.‏ ٠5"6؟ء )545٠‏ بترقيم الدنير والتر اكيب النسجية 
السادة (١/١5/76؟)»‏ والشبييكة( )/9:0/701/١‏ على معدلات 
مقاومة التمزق فى إتجاه السداء وحدة القياس ( الكجم) 


كلءالا_ دك 8 تق 
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تأثير فعل الكثافة للحمات بوحدة القياس مع تثبيت كل من ( نمر اللحمات والتراكيب النسجية) 


لحم كان 


أقل فرق معنوي عند مستوى هدر > وكمدره 


جدول الافسقاك ُ 


تأثير فعل ثمر اللحمات مع تشبيت كل من ا العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية) 


ل أرق مؤي لد مستوى 0د ٠ 0 ١6‏ 


جد * اهم 


تأثير فعل التراكيب النسجية مع تثبيت كل من(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات) 


أل فرق معنوى عند مستوى 8.,. - ١,151‏ 


جدول -١(‏ ؟_ه ) 


١ا/ه‎ 


تأثير تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات ) مع تثبيت التراكيب 
النسجية على معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء 


أقل فرق معنوى عند مستوى 8.,. > ١1١497‏ 


جدول ( *-8ه ) 


تأثير تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية ) مع تثبيت نمر 
اللحمات على معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى 0 السداء 


أقل فرق معنوى عند مستوى 5.,. - ١.1571‏ 


جدول ( 4-9ه ) 


أقل فرق معنوى عند مستوى 8عروة > وك“الاره. 


جدول ( ” - 5ه ) 


ا١ا/ك‎ 


*-5 تأثير متغيرات البحث على مقاومة التمزق فى إتجساه 
اللحمة للعينات المُنتجة. 


أعينات التجارب للأقمشة المنسوجة السادة و يا ا واحد 
من متغيرات التركيب البناتى النسجي تمثلت فى :- 

١-الكثافة‏ العددية للحمات بوحدة القياس (0725) لحمسة/إسم. 

ع وموو ‏ الاح و 0 1 

'- التراكيب النسجية(السادة ١/١»السادة‏ الممتد رأسياً؟/١ءالشبيكة[9/99/9200/1]).‏ 


ويشير تحليل التباين لنتائج اختبارات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة لعينات التجارب 
من خلال الجدول(25-7) إلى تأثر مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة معنوياً عند 
مستوى 5١,٠بتداخل‏ فعل كلا من المتغيرات الثلاثة(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - 
نمر اللحمات ‏ التراكيب النسجية) 


0 بدراسة تأثير إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس كمتغير مستقل على مقاومة 
الأفمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة مع تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخريين 
(نمر اللحمات . التراكيب النسجية) من خلال الجدول (" )1١-‏ يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً 
لزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس على مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة»: 
وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة تبعأ لإختسلاف 
الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس؛ حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات مقاومة 
الأقمشة. للتمزق تأثر ا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس؛ و تتحقق أعلى معدلات 
الزيادة بإستخدام (/ا لحمات). 

0. وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع(نمر 
اللحمات ) وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (التراكيب الشسجية) من خلال الجدول 
ل -51)) يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً لزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس على 
مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة؛ وأن هناك فروقاً معنوية بين معدلات مقاومة 
الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة تبعأ لإختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» حيث 
توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق تأثرا بزيادة الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس لجميع نمر اللحمات المستخدمة وتتحقق أعلى معدلاتها بإس تخدام 
(؟ لحمات). 

ء كذلك يتضح من الجدول (؟ -15) أن هناك تأثرأ معنوياً على معدلات مقاومة الأفمشة 
للتمزق فى إتجاه اللحمة بتداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع 
( التراكيب النسجية ) مع تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (نمو اللحمات) وأن هناك فروقاً 


ييا ميئل 
١/1‏ 


معنوية بين معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمةء حيث تزداد معدلات مقاومة 
الأفمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة زيادة تدريجية ومعنوية تأثراً بزيادة الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس وذلك لجميع التراكيب النسجية المستخدمة وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام 
( لحمات). 

ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع كلاً من 
( نمر اللحمات والتراكيب النسجية ) على معدلات مقاومة الأفمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة 
من خلال الجدول )٠١-17(‏ يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً على معدلات مقاومة الأقمشة 
للتمزق فى إتجاه اللحمة» كذلك توجد فروقا معنوية بين معدلات مقاومة الأقمشة المس تخدمة 
للتمزق فى إتجاه اللحمة» حيث تزداد معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة زيادة 
تدريجية ومعنوية تأثرا بالزيادة التدريجية فى الكثافة العددية للخمات بوحدة القياس عند كل 
التراكيب النسجية المستخدمة (السادة » الشبيكة)» و مع كل نمر اللحمات المس تخدمة دفير 
لت ا 0 2 تتحقق تتحقق أعلى معدلات الزيادة بإستخدام (/الحمات/؛ سم) لجميع نمر 
اللحمات و التراكيب النسجية المستخدمة. 


0 مما سيق يتضمح أن زيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس لجميع التراكيب النسجية 
(السادة و الشبيكة ) تؤ ثر معنويا علي مقاومة الأقمشة للتمزق في إتجاه اللحمة لعينات 
التجارب حيث تزداد معدلاتها تعتوياً تأثرا بالزيادة التدريجية فى الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس وتتحقق أعلى معدلات الزيادة فى مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة 
لعينات التجارب تأثرا | بزيادة الكثافة العددية اللحمات بوحدة القياس بإستخدام /الحمات سواء 
كان التأثير فى إتجاه واحد مع تثبيت المتغيرين المستقلين الآخرين (نمر اللحمات ‏ التراكيب 
النسجية) أو فى إتجاهين بتداخل فعل إختلاف الكثافة العددية اللحمات مع آيا شحق المتمفسيرين 
المستقلين الآخرين مع تثبيت المتغير المستقل الثالث أو في ثلاثة إتجاهىفات بتداخل فعل 
إختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع المتغيرين المستقلين الآخرين. 


0 وتعرى الزيادة التدريجية والمعنوية فى معدلاث مقارمة الالئشة للتمزق فى إتجاء اللحمة 
تأثر ا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس إلى زيادة عدد اللحمات الواقعة تحت تقأاتثير 
حمل الشد تحت الإختبار» مما يسمح بمعدلات أكبر فى حرية حركة اللحمات وتجمعها مع 
بعضها البعض مما يزيد من محصلة قوى الشد فى إتجاه اللحمات فتزذاد تبعا لذلك معدلات 
مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة تأثرأ بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» 
كذلك تشير نتائج قوة الشد فى إتجاه اللحمة بجدول(1-١1)‏ إلى زيادة قوة شد المنسوج فى 
إتجاه اللحمة تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس؛ ويرتبط ذلك مع ما قرره بوث 
11 "امن أنه ' كلما كانت الخيوط التى يتم اختيار مقاومة التمزق فى إتجاهها أكثر 
نعومة أو أكثر قابلية للانزلاق حول بعضها البعض كلما زادت قابليتها للتجمع مع بعضها 
البتعضء وبالتالى تزداد محصلة قوى الشد للحمات الواقعة تحث تأثير حمل الشد فتزداد تبعأً 
لذلك مقاومة الأقمشة للتمزق فى نفس الإتجاه. 


١/4 


*-75-5 تأثير نمر اللحمات 

ه يدراسة إختلاف سمك اللحمات كمتغير مستقل على مقاومة الأقمشة للتمسزق 
فى إتجاه اللحمة مع تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين 
(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس .. التراكيب النسجية) من خلال الجدول 
(-15) يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة سمك اللحمات على مقاومة 
الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة» وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات مقاومة 
الأقمشة للتمزق تبعا لإختلاف سمك اللحمات» حيث توجد زيادة تدريجية 
ومعنوية في معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة تأثرا بزيادة 
سمك اللحمات وتتحقق أعلى معدلات الزيادة بإستخدام لحمات (دنير )55٠‏ 

ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف سمك اللحمات مع ( الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس ) وتثبيت تأثير فعل المتغير المستقل الثالتث 
(التراكيب النسجية) من خلال الجدول (56-1) يتضح أن هناك تأثيرا معنويا 
لزيادة سمك اللحمات على مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة» وأن هناك 
فروقا معنوية بين معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة تيعا 
لإختلاف سمك اللحمات» حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات 
مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة تأثرا بزيادة سمك اللحمات لجميع 
الكثافات العددية المستخدمة للحمات بوحدة القياس وتتحقفق أعلى معدلات 
الزيادة بإستخدام لحمات (دنير .)55٠‏ 

© كما يتضح من الجدول )"10/-1١(‏ أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات 
مقاومة الأقمشة المستخدمة للتمزق فى إتجاه اللحمة تأثرا بتداخل فعل إختلاف 
سمك اللحمات مع ( التراكيب النسجية ) مع تثبيست تأثير المتغير المستقل 
الثالث (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس) وأن هناك فروقا معنوية بين 
معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة تبعا لإختلاف سمك اللحمات» 
حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى 
إتجاه اللحمة تأثرا بزيادة سمك اللحمات لجميع التراكيب النسجية المس تخدمة 
وتتحقق أعلى معدلات الزيادة بإستخدام لحمات (دنير .)56٠‏ 

ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف سمك اللحمات مع كل من 
(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية ) على معدلات 
مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة من خلال الجدول )5١0-(‏ يتضح أن 
هناك تأثيرا معنويا لزيادة سمك اللحمات على مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه 
اللحمة» وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق تبيعا 
الإختلاف سمك اللحمات»؛ حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات 
مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة تأثرا بزيادة سمك اللحمات مع كل مسن 
الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس ( 76١5‏ ) لحمة/سم ومع كل التراكيب 
النسجية المستخدمة (السادة والشبيكة)» وتتحقق أعلى معدلات الزيادة باس تخدام 
لحمات (دنير .)55٠‏ 
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بش صب!١‏ رشبيكة )1١/١‏ 
© ص ؛ ( شبيكة ؟/1) 
"ا ص" ( شبيكة #/) 


- 


٠: .نأ‎ 


0108 ان 
نمرة اللحمة (بترقيم الدئير) 
شكل (-4؟) 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات لعينات التجارب» ومقاومة 
التمزق فى اتجاه اللحمة لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام ؛ لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (18) و نسبة المساهمة 1*3) بين نمرة 
اللحمة لعينات التجارب الشبيكة ومقاومة التمزق فى اتجاه اللحمة بإستخدام ؛لحمات/سم 
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5 تيل على المنترية عند مستري ههه 
** تدل على المعنوية عند مستوى ٠,٠١‏ 


جدول (*5-9ه) 
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نمرة اللحمة (بترقيم الدئير) 


شكل (؟19-ه؟) 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات لعينات التجارب؛ ومقاومة 
التمزق فى اتجاه اللحمة لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام ؛ لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (12) ي نسبة المساهمة (7) بين نمرة 
اللحمة لعينات التجارب الشبيكة ومقاومة التمزق فى اتجاه اللحمة بإستخدام /الحمات/سم 


* تدل على المعنوية عند مستوى ٠,05‏ 
** تدل على المعنوية عند مستوى ١,١١‏ 


جدول ("-/اه) 


18١ 


:هما سيق :يتضح أن زيادة مك اللحمات لغينات التجارب السادة أو الشبيكة توثن معنويياً 
فى معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة حيث تزداد معدلات مقاومة الأقمشنة 
للتمزق تدريجيا وبفروق معنوية تبعأ للزيادة التدريجية فى سمك اللحماتء وتتحقق أعلسى 
معدلاتها بإستخدام اللحمات دنير 45٠‏ سواء كان التأثير فى إتجاه واحد مع تثبيت فعل 
المتغيرين المستقلين الآخرين (الكثافة العددية للحمات بو حدة القياس - التراكيب النسجية ) أو 
وام اجو اج رلوك كد ولد لكر الآخرين مم 
تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث أو فى ثلاثة إتجاهات بتداخل فعل إختلاف سمك اللحمات 
مع كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين. 


ه تؤكد معاملات الإرتباط البسيط (12) النتائج السابقة و الموضنحة بالجدولين (:55-5)؛ 
(-07) و كذلك معادلات الإنحدار البسيط التى توضح العلاقة بين نئر اللحممات كمتغير 
مستقل (س) ومقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة )"/":17/721/١(‏ في إتجاه اللحممة كمتغير 

تابع(ص) مع كل طول تشييفة من أطوال التشييفات المستخدمة وبإستخدام كثافة عددية للحمات 

( ؛لحمات/سم » /الحمات /سم) على الترتيب وتوضح الأشكال )١5-5( : )١5-7(‏ خطوط 
الانحدار البسيط الممثلة للعلاقة بين نمر اللحمات ومقاومة التمزق لانسجة الشبيكة في إتجاه 

اللحمة. 


ت وتعزى الزيادة التدريجية والمعنوية فى معدلات مقاومة الأفمشة للتمزق فى إتجاه 
اللحمة تأئرا بزيادة سمك اللحمة ألى أن الخيوط السمكية أعلى فى معدلات قوة الشد عن 
الخيوط الرفيعة (جدول ' ١-1‏ ' الباب الثانى ) ويرجع ذلك لزيادة معدلات الاحتكاك الداخلى 
بين الشعيرات و بد يتفق ذلك ما أكدته التجارب العملية لكل من حربى!) و جروسر و ترئر 
لق م دميت 1" '). بالإضافة لإنخفاض معدلات برم اللحمات تبعأ لزيادة سمكها من 
دئير 5٠‏ !إلى دنير ٠٠'احتى‏ دنير 46٠‏ (جدول ' 1-7 ' الباب الثانى ) و من قم تزداد 
ا د ل ل اللحمات تبعا للإنخفاض التدريجي فى معدلات البرم 
فتصبح أكثر قدرة على حرية الحركة و تجمعها مع بعضها البعض تحت تأثير حمسل الشد 
لواقع عليها أثناء اختبار مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة مما يزيد من محصلة قوى الشد فسى 
إتجاه اللحمات فتزداد تيعا لذلك معدلات مقاومة الأفمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة وتتفق تلك 
النتائج مع ما أثبتته التجارب العملية لكروك وفوكس 70:2 يقث غ1موءج1 (9') من زيادة 
مقاومة الأقمشة للتمزق بدرجة كبيرة إذا استخدمت خيوط ذات قوة شد عالية فى الإتجاه الذي 
يتم الاختبار فيه سواء للسداء أو اللحمات. 
*--5-” _تأثير التراكيب النسجية 
0 بدراسة تأثير إختلاف التراكيب النسجية كمتغير مستقل على مقاومة الأفمشة للقمزق 
على إتجاه اللحمة مع تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين (الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس . نمر اللحمات )من خلال الجدول (17-7) يتضح أن هناك زيادة تدريجية 
و معنوية فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة عن معدلاتها لأتسجة 
الشبيكة_المناظرة لها فى طول التشييفة» كذلك توجد زيادة تدريجية و معنوية فى معدلات 
١01‏ 


مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة تأثراً بزيادة طول التثسييفة» وتتحقق أعلى 
معدلاتها بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا ٠/7؛‏ وأيضاً توجد زيادة تدريجية و معنوية فى 
معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة تأثرأً بزيادة طول التشييفة» وتتحقق 
أعلى معدلاتها بإستخدام أنسجة الشبيكة 7/؟. 


ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع (الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس) وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (نمر اللحمات) وذلك من خلال الجدول (7:-10) 
يتضح أن هناك زيادة تدريجية و معنوية فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنئسجة 
السادة عن معدلاتها لأنسجة الشبيكة المناظرة لها فى طول التشحبيفة» كذلك توجد زيادة 
تدريجية و معنئوية فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة تسأئرا بزيادة 
طول التشييفة» وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسياً وأيضاً 
توجد زيادة تدريجية و معنوية فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة الش بيكة 
تأثرأ بزيادة طول التشييفة» وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام أنسجة الشبيكة ٠/؟:وذلك‏ لجميع 
الكثافات' العددية للحمات بوحدة القياس. 

هء كذلك يتضح من الجدول (15-17) أن هناك تأثيراً معنوياً بتداخل فعل إختلاف التراكيب 
النسجية مع ( نمر اللحمات) مع تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث ( الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس ) حيث توجد زيادة تدريجية و معنوية فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة السادة عن معدلاتها لأنسجة الشبيكة المناظرة لها فى طول التشييفةء كذلك 
توجد زيادة تدريجية و معئوية فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة 
تأثرأ بزيادة طول التشييفة» وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسياً 7/١‏ 
وأيضأ توجد زيادة تدريجية و معنوية فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة 
الشبيكة تأثرأ بزيادة طول التشييفة [ بإستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات مقاومة التمّق 
فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة ١/١بإستخدام‏ لحمات شير 15١‏ و معدلاتها لأنسجة 
الشبيكة 7/7 بإستخدام لحمات دنير ١٠5١]؛‏ وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام أنسجة الشبيكة 
"/"ء وذلك لجميع نمر اللحمات المستخدمة. 

ه وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع كلأ من (الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس ونمر اللحمات) على مقاومة الأفمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة من خلال الجدول 
(-50) يتضح أن هناك زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة السادة عن معدلاتها لأنسجة الشبيكة المناظرة لها فى طول التشسييفة؛ كذلك 
توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاء اللحمة لأنسجة السادة تأثرأ 
بزيادة طول التشييفة» وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رايا ا 
وأيضماً توجد زيادة تدريجية ومعئوية فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لألسجة 
الشبيكة تأثرأ بزيادة طول التشييفة؛ [ بإستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات مقاومة 
التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة ١/١‏ بإستخدام 4 لحمات شير 15١‏ و معدلاتها' 
لأنسجة الشبيكة 7/؟ بإستخدام 4 لحمات دنير 15١‏ الفرق غير المعنوى بين معدلات مقاومة 
التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة ١/١‏ بإستخدام ؛ أو ؛ لحمات دنير 215١‏ 
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ومعدلاتها لأنسجة الشبيكة 7/7 بإستخدام 4 أو ل لحمات دنير ».15٠١‏ الفرق غير المعنوى بين 
معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة ؟/؟ بإستخدام 4 أو /ا لحمات دئير 
» و معدلاتها لأنسجة الشبيكة 7/؟ بإستخدام ؛ أو لا لحمات دنير ١٠6١»الفرق‏ غير 
المعنوى بين معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنس جة الشبيكة ؟/؟ بإستخدام 4 
لحمات دنير 27٠٠‏ و معدلاتها لأنسجة الشبيكة ؟/" بإستخدام ؛ لحمات دنير ]"٠١‏ وتتحقق 
أعلى معدلاتها بإستخدام أنسجة الشبيكة ؟/؟ وذلك لجميع الكثافات العددية المس تخدمة 
للحمات بوحدة القياس( 5:/ا لحسات/سم) و لجميع نمر اللحمات المس تخدمة 
دنير(١ ٠246‏ كيده .)١‏ 


ه مما سبق يتضح أن إختلاف التراكيب النسجية كمتغير مستقل تؤثر معنويا فى مقاومئة 
الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة حيث توجد زيادة تدريجية و معنوية فى معدلات مقاومة 
التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة عن معدلاتها لأنسجة الشبيكة المناظرة لها فى طول 
التشييفة» كذلك توجد زيادة تدريجية و معنوية فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحممة 
لأنسجة (السادة»الشبيكة) تأثراً | بزيادة طول التشييفة؛ سواء كان التأثير:فى إتجاه واحد مع 
تذيبت تثييت المتغيرين المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس لثمن اللحمات)» 
أو فى إتجاهين بتداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع أيباً من المتغيرين المستقلين 
الآأخرين مع تثبيت تثبيت المتغير المستقل الثالث [ باستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات مقاومة 
التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة ١/١ابإس‏ تخدام لحمات دنير ٠65١‏ و معدلاتها 
لأنسجة الشبيكة ؟/؟ بإستخدام لحمات دنير٠5١]‏ بتداخل فعل إختلاف التراكيب النسجية مع 
نمر اللحمات و تثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 2 
كلك يوخد تأثيرا ميعتويا بتداخل فعل ‏ إخقلاف التراكيب النسجية مع كل من المتغيرين 
المستقلين الآخرين [ باستثناء الفرق غير المعنوى بين معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة الشبيكة ١/١‏ بإستخدام 4 لحمات دنير 15٠١‏ وء معدلاتها لأنسجة الشبيكة /؟ 
بإستخدام 4 لحماث دنير ٠15ء‏ الفرق غير المعنوى بين معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة الشبيكة ١/١‏ بإستخدام ؛ أو لا لحمات دنير ١15.ء‏ و معدلاتها لأئنسية 
الشبيكة 7/7 بإستخدام 4 أو / لحمات دنير ٠5١ء‏ الفرق غير المعنوى بين معدلات مقاومة 
التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة ؟/؟ بإستخدام 4 أو /ا لحمات دنير ٠165١ء‏ ومعدلاتها 
لأنسجة ٠الشبيكة‏ /؟ بإستخدام 4 أو /ا لحمات دنير ١٠15ك؛‏ الفرق غير المعنوى بين معدلات 
مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة ١/؟‏ بإستخدام ؛ لحمات دنير 376٠‏ 
ومعدلاتها لأنسجة الشبيكة ؟/" بإستخدام 4 لحمات دنير :]"٠١‏ وتتحقق أعلى معدلات 
مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/3) 
وتتحقق أحلى معدلاتها لأنسجة الشبيكة بإستخدام أنسجة الشبيكة ؟/؟. 


0ه تؤكد معاملات الإرتباط البسيط (18) النتائج السابقة و الموضحة بالجدولين(58-7) » 
(-51) و كذلك معادلات الإنحدار البسيط التى توضح العلاقة بين طول التشضييفة كمتغير 
مستقل (س) ومقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة (١/7/521:”/”؟)‏ فى اتحاه اللحممة كمتغير 
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مقاومة التمزق فى إتجاه النحمة (بالكجم) 
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5-5 
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طول التشييقة 


شكل (5-1؟) 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة لعينات التجارب: ومقاومة 
التمزق فى اتجاه اللحمة لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام 4 لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (1) و نسسبة المساهمة (82) بين طول 
التشييفة لعينات التجارب الشبيكة ومقاومة التمزق فى اتجاه اللحمة بإستخدام ؛لحمات/سم 


معادلة خط الاتحدار البسيط 4* | 


أ[أص.- ١‏ ”,اسن + 8# ولارة 90011 


* تدل على المعنوية عند مستوى ٠,٠06‏ 
** تدل على المعنوية عند مستوى ١,٠١‏ 


جدول (*-8ه) 


هما 


ص١‏ (دنير 6٠١‏ 
© صض؟ ردنير 6.١‏ 
كس اتلرية يز 8 كل" ( لثيار 46 هما 


ا 
ع 


مقاومة التمزق فى إتجاه 
ًّ 


2 
ا 


22 
حم ام 
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ة (بالكجم) 


طول التشييفة 
شكل (07-9؟) | 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة لعينات التجارب » ومقاومة 
التمزق فى اتجاه اللحمة لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام ا لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (8) و نسبة المساسمة 15) بين طول 
التشبيفة لعينات التجارب الشبيكة و ومقاومة التمزق فى اتجاه اللحمة بإستخدام /الحمات/سم 


:]1 معادلة خط الاتحدارالبشيطن أ 


90 44,4١ | **. 5 ١7,74 + لاص الاراس‎ 


* ' تدل على المعنوية عند مستوى ٠,٠0‏ 
** تدل على المعنوية عند مستوى ٠,٠١‏ 


جدول (-5ه) 


كما 


تابع (ص) مع كل نمرة من نمر اللحمات المستخدمة وباس تخدام كثافة عددية 
للحمات( 4لحمات/سم » لالحمات /سم) على الترتيب وتوضح الأشكال (55-1)» 
(717-5) خطوط الانحدار البسيط الممثلة للعلاقة بين طول التشييفة ومقاومة التمزق لأنسجة 
الشبيكة فى إتجاه اللحمة. 


وتُّعزى الزيادة التدريجية وبفروق معنوية كبيرة فى معدلات التمزق فى إتجاه اللحمة 
لأنسجة السادة عن أنسجة الشبيكة المناظرة لها فى طول التشييفة إلى طبيعة التركيب البنائى 
لأنسجة الشبيكة الذى يسمح بإنزلاق خيط السداء المتحرك حول خيط السداء الثابت ويحدث 
هذا بالفعل نفس تأثير زيادة الكثافة العددية للحمات» نتيجة إنزلاق خيط السداء المتحرك أسفل 
خيط السداء الثابت وتحركه بشكل مغاير للإتجاه الطولى لخيوط السداء حيث يأخذ زوايا 
وإتجاهات محكمة بمقدار رخو الخيوط المتحركة وعدد الإنزلاقات وكثافة اللحمات بوحدة 
القياس» بالإضافة إلى أن معاملات التغطية للحمات لأنسجة الشبيكة تعتبر أقل بكثير من 
معاملات التغطية للحمات لأنسجة السادة؛ نتيجة تأثير محاكاة فعل الزوى الناتج من إنزلاق 
خيط السداء المتحرك حول خيط السداء الثابت؛ والذى يؤثر تأثيراً إيجابياً فى تباعد اللحمة 
أو اللحمات المشتركة فى فتحة نفس واحدة عن اللحمة أو اللحمات المشتركة فى فتحة النفس 
التى تليها كما يوضح شكل )١-7(‏ مما يجعل حمل الشد أثناء إختبار مقاومة التمزق فى إتجله . 
اللحمة يقع على اللحمات بشكل مفاجئ» مما يؤثر فى زيادة معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة السادة عن أنسجة الشبيكة المناظرة لها فى طول التشييفة ويتفق ذلك مع ما 
قرره كل من براون و روسكا معكد1 6 مروور8('') من إنخفاض: فارية الأقمشة للتمزق 
فى إتجاه كلا من السداء واللحمة تأثراً بزيادة عدد اللحمات فى وحدة القياس. 


6 وتعزى الزيادة التدريجية و المعنوية فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة. 
السادة تأثراً بزيادة طول التشييفة إلى إنخفاض عدد التعاشقات بأنسجة السادة الممتدة رأسيا 
مما يميزها بمقدار أكبر من الليوئة و المرونة حيث توجد اللحمات على هيئة 
أ زواج متماثلة بينما تكون منفردة فى أنسجة السادة ./١‏ وحين تتعرض أنسجة السادة ١/١‏ 
00 التمزق فى إتجاه اللحمة؛ تبدأ اللحمات فى القطع واحدة تلو الأخرى فى توالى سريع 

ةة تقع القوة كاملة على لحمة واحدة فقطء بينما فى أنسجة السادة الممتدة رأسيا "/١‏ 
ل القوة تقع على لحمتين وتوزع عليهماء وتبدأ اللحمات فى.القطع على هيتة لحمتين تلو 
ل رس ار ل لقا لش لس الاب ا 3/1 
ويتفق ذلك مع ما أشار إليه كل من حربى!) و بوث 1800:8") و تكسيرا وبلات 
و هفابمبررجراعع “تنا تسق ظعي )نوا بم تدع (' “)و كروك وفوكع سس 
:ه21 عاووس1!') من أنه كلما زادت أطوال التشييفات كلما زادت مقاومة الأقمشة للتمزق 
وأن التركيب النسجى السادة الممتد رأسياً ”/؟ يعطى مقاومة للتمزق أعلى من التركيب 
النسجى السادة 1/ا. 


مدل 


9 وتعزى الزيادة إلتدريجية يجية والمعنوية فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة 
الشبيكة تأثرأً بزيادة طول التشييفة إلى إنخفاض عدد التعاشقات بين خيوط السداء *'المتحركة 
والثابتة'* واللحمات من جهة.. والتقاطعات بين خيوط السداء المتحركة والثابتقّة من جهة 
أخرى.. بأنسجة الشبيكة؟/؟: أنسجة الشبيكة 7/؟ مما يميزها بمقدار أكبر من الليونة 
والمرونة حيث توجد اللحمات على هيئة أزواج متماثلة بأنسجة الشبيكة؟/؟» وعلى هيئة ثلاثة 
لحمات بأنسجة الشبيكة؟/" بينما تكون منفردة فى أنسجة الشبيكة ١/١ء‏ وحين تتعرض 
أنسجة الشبيكة ١/١‏ لإجهاد التمزق فى إتجاه اللحمة» تبدأ اللحمات فى القطع واحدة تلو 
الأخرى فى توالى سريع حيث تقع القوة كاملة على لحمة واحدة فقطء بينما فى أنسجة الشبيكة 
"/؟ فإن القوة تقع خل لحمتين وتوز ع خلريباء » وتبدأ اللحمات فى القطع على هيئة لحمتين 
ا 0 ؟/, كذلك في 
أنسجة الشبيكة ؟/" فإن القوة تقع على ثلائة لحمات وتوزع عليهم؛ وتبدأ اللحمات فى القطع 
على هيئة ثلاثة لحمات ثلو ثلاثة لحمات مما يزيد من مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة 
لأنسجة الشبيكة /7ء ويتفق ذلك مع ما أشار إليه كل من حربى!') و بوث طؤوه8 (1) 
وتكسيرا وبلات و هامبورجر “اعع111 113313 راغواط بتع لكاو كروك و فوكس 
)١ 710015 10‏ من أنه كلما زادت أطوال التشييفات كلما زادت مقاومة الأقمشة 
التمزق. 


وتعزى الزيادة التدريجية غير المعنوية فى الفروق بين معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة الشبيكة بإستخدام لحمات دنير ١٠١‏ إلى إنخفاض قوة شد اللحمات دنير ١6٠‏ 
(جدول ' ٠17‏ * بالباب الثانى ) مقارنتا باللحمات دنير "٠١‏ ء 45٠‏ بما قد يسمح بزيادة 
احتمال تعرضها لحمل الشد القاطع بشكل مفاجئ» بالإضافة لإنخفاض معامل تغطية اللحمات 
من دنير ١/١6١‏ مقارنتاً باللحمات الأكثر سمكاء كذلك يُعزى الفرق غير المعنوى بين 
معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة "/؟ بإستخدام ؛ لحمات دئير ٠٠١‏ 
ومعدلاتها لأنسجة الشبيكة 1/7 بإستخدام 4 لحمات دنير :.)"٠١‏ إلى تقارب معدلات 
التشريب بينهما لخيوط السداء كذا اللحمات (جدول * 7-” ' الباب الثائى )» بالإضافة 
لإنخفاض الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس وزيادة طول التشييفة بما يجعل تأثير فعل 
زيادة طول التشييفة أقوى من تأثير طبيعة التركيب البنائى لأنسجة الشبيكة فى إنخفاضص 
معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة» و يؤكد ذلك معدلات الإسهام من خلال تحليل 
الانحدار المتعدد المرحلى (9846[7393156)الموضحة بصفحة )١149(‏ من المناقشة حيث لم 
تساهم زيادة طول التشييفة سوى بنسبة ؟,؟6ا( وهى أقل نسب المساهمة) من التغير 
الحادث فى معدلات تمزق أنسجة الشبيكة فى إتجاه اللحمة مما يؤكد ضعف تأثير إختلاف 
طول التشييفة» بينما تساهم نمر اللحمات منفردة بئسية 01/1/,357؟ من التغير الحادث فى 
معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة. 


ه وقد تم التوصل لحساب الارتباط المتعدد (18) بين كلا من المتغيرات الثلاثة المستخدمة 
وهى ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس و نمر اللحمات والتراكيب النسجية الشبيكة ) 
وكذا مقاومة القماش للتمزق فى إتجاه اللحمة وكانت قيمة (18) - ١7‏ ولأةية وأيعنحا كيسية 
(827)-؟5411,٠‏ وتشير هذه النسبة إلى أن نسبة ؟6094,17؟ من التغير فى مقاومة الأقمشنة 


١84 


للتمزق فى إتجاه اللحمة يمكن التحكم فيها من خلال المتغيرات الثلاثة المستقلة ( الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس ‏ نمر اللحمات ‏ التراكيب النسجية الشبيكة ) وكذا معادلة 
الانحدار المتعدد بين المتغيرات الثلاثة المستقلة (مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحممة ) 
فيما يلى:- ش 


ص - ه١ا."؟,١‏ س ٠١"‏ + ل االى,ء سنب د" 8" وره سم سب امه 14,4 
حيث :- ص - مقاومة أنسجة الشبيكة الحقيقية للتمزق فئ إتجاه اللحمة 
س, > عدد اللحمات / سم 
س, - طول التشييفة 
سء - ثمرة خيط اللحمة ”'بترقيم الدنيد“ 


والصيغة الإحصائية السابقة يمكن بواسطتها التنبؤ بمقاومة الأقمشة للتمزق في إتجاه 
السداء من خلال التحكم في قيمة المتغيرات الثلاث المستقلة وتداخل فعلها مع بعضها البعصسضش 
وأيضا تم تحديد مدي مساهمة كل متغير من المتغيرات المستقلة في قيمة مقاومة الأقمشة 
للتمزق في إتجاه اللحمة عن طريق اجراء اختبار معدلات المساهمة لتداخل فعل المتغيرات 
المستقلة علي المتغير التابع من خلال تحليل الانحدار المتعدد المرحلي الخطى ( 1156م566) 
وكانت علي النحو الآتى : - 

>> تساهم الزيادة فى معدلات الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس فى التأثير على زيادة 
معدلات مقاومة أقمشة الشبيكة الحقيقية للتمزق فى إتجاه اللحمة بنسبة ./1١4,11/‏ 

>> تساهم الزيادة فى معدلات طول التشييفة المستخدمة فى التأثير على زيادة معدلات 
مقاومة .أقمشة الشبيكة الحقيقية للتمزق فى إتجاه اللحمة بنسبة 1؟,؟76. 

>> تساهم زيادة معدلات نمر اللحمات المستخدمة ' بترقيم الدنير' فى التأثير على زيادة 
معدلات مقاومة أقمشة الشبيكة الحقيقية للتمزق فى إتجاه اللحمة بنسبة ؟",الا6/. 


. مما سبق نستنتج أهمية الترتيب لمعدلات التأثير للمتغيرات الثلاشة 
المستخدمة المستقلة على مقاومة أنسجة الشبيكة الحقيقة للتمزق فى إتجاه 
اللحمة حيث يمكن من خلالها التحكم فى معدلات مقاومة أنسجة الشبيكة 
الحقيقية للتمزق فى إتجاه ه اللحمة تبعاً لمتطلبات التشغيل واقتصادياته 


والمواصفة النهائية للمنتج. 


جداول نتائج مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة 
تأثير تداخل فعل الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ( 764) ونمر 
اللحممات (١16ء‏ 0 ء6) بترقيم الدنير والتر اكيب النسجية 
السادة 1/1 كرك والشبيكة( 6 0ه على معدلات 
مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة وحدة القياس ( الكجم) 


2 


مجالة ا 


أقل فرق معنوى عند مستوى ١,١٠8‏ - ؟545,١؛‏ 


جدول_ ( لاس نه ) 


ثير فعل الكثافة للحمات بوحدة القياس مع تثبيت كل من ( نمر اللحمات والتراكيب سد 


كل فرق امطوى علد مدتتوى وروا دلمكالره 


جدول (11-1 


تأثير فعل ثمر اللحمات مع تشبيت كل من 00 العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية) 


أقل فرق معنوى عند مستوى هدره ت لإأق ايان 


جد +-1 


تأثير فعل التراكيب النسجية مع تثبيت كل من(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات) 


جد 1 


تأثير تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة الفياس ونمر اللحمات ) مع تثبيت التراكيب 
النسجية على معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة 


ق معنوى عند مستوى ©8١,ه‏ ع- 5ه 


حدول ) 54-7 ( 


تأثبر تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية ) مع تثبيت نمر 
اللحمات على معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة 


التراكيب النسجية | سسادة : : 
عدد الأكخمات ١/‏ ؟/" 1/١‏ /" م/م 


14 دامة.4 55" ١.16‏ لاكدرك 


06 انحن لمتكي الاك للا 2 
أقل فرق معثوى عند مستوى فيرء >- مغ لالارة 


جدول ( 55-9 ) 


تأثير تداخل فعل نمر اللحمات والتراكيب النسجية مع تثبيت الكثافة العددية 
للحمات بوحدة د قاض على منت مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة 


١‏ لماخ لاا ان للد 


أقل فرق معنوى عند مستوى هويره > ١.1299,ه‏ 


جدول ( 55-9" ) 


دعل 


7-3 تأثير متغيرات البحث على سمك العينات المنتجة. 


يوضصح الجدول )١١-1(‏ نتائج إختبارات سمك القماش( بالمليمتر ) لعينات التجارب للأقمشة 
المنسوجة بإستخدام ثلاثة متغيرات مستقلة فى ان واحد من متغيرات التركيب البنائى 
النسجى تمثلت فى: 

-١‏ الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس )١4(‏ لحمة/سم. 

"- ثمر اللحمات ٠ "6٠٠١٠ ,» 16١(‏ 466) بترقيم الدنير. 

'”- التراكيب النسجية(السادة ١/١»السادة‏ الممتد رأسيا؟/ ؟»الشبيكة[21/1؟/7/9:9]). 


ويشير تحليل التباين لنتائج اختبارات سمك القماش لعينات التجارب من خلال الجدول 
)١2١-7(‏ إلى تأثر سمك القماش معنويا عند مستوى ٠,١05‏ بتداخل فعل كلا من المتغيرات 
الثلائثة (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس » نمر اللحمات » التراكيب النسجية). 
«-- ١_تأثير_الكثافة‏ العددية _للحمات بوحدة_القياس 

ه بدراسة تأثير اختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس كمتغير مس تقل على 
معدلات سمك القماش مع تثبيت كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين ( التراكيب النسجية- 
نمر الحمات ) من خلال الجدول (77-5) يتضح أن هناك تأثيرا معنويا ازيادة الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس على سمك القماشء وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات 
سمك القماش تبعا لإختلاف قيمة الكثافة العددية الحمات بوحدة القياس» حيث يوجد إنخفاضاط 
تدريجيا ومعنويا فى معدلات سمك القماش تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
ويتحقق أدنى معدلات السمك بإستخدام (/ا لحمات). 


ه وبدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ممع نمر 
الحمات وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (التراكيب النسجية) من خلال الجدول (6-5) 
يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس على معدلات 
سمك القماشء وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات سمك القماش تبعا لإختلاف قيمة الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس ( بإستثناء الفرق الغير المعنوى بين معدلات سعمك القماش 
بإستخدام ؛ لحمات دنير ١6١‏ ومعدلاتها بإستخدام /ا لحمات دئير 16١‏ )» حيث توجد 
زيادة تدريجية غير معنوية فى معدلات سمك القماش» وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام 
لا لحمات دنير ١6١ك»‏ بينما يوجد إنخفاضا تدريجيا و معنويا فى معدلات سعك القماش 
تأترا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس للحمات دنير ٠» 3”٠١(‏ 450 ) وتتحقفق 
أدنى معدلات الإنخفاض بإستخدام (/ لحمات). 

ه كذلك يتضح من خلال الجدول (71-7) أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات سمك 
القماش بتداخل فعل اختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع (التراكيب النسجية) 
وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث (نمر الحمات) وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات 
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سمك القماش تبعا لإختلاف قيمة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» حيث يوجد إنخفاضا 
تدريجيا و معنويا فى معدلات السمك لأنسجة السادة تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات 
بوحدة القياس وتتحقق أدنى معدلاتها بإستخدام ‏ لحمات» بينما توجد زيادة تدريجية ومعنوية 
فى معدلات السمك لأنسجة الشبيكة تأثر! بزيادة الكثافة العددية لالحمات بوحدة القياس 
وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام(/ا لحمات). 

ه و بدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع كلا من 
(التراكيب النسجية » نمر لحمات) على معدلات سمك القماش من خلال الجدول )71١-7”(‏ 
يتضح أن هناك تأثيرا معنويا تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» حيث يوجد 
إنخفاضا تدريجيا و معنويا فى معدلات سمك الأنسجة السادة ( 20/١‏ 7/7 ) ويتحقق أدنى 
معدلات الإنخفاض بإستخدام /ا لحمات» بينما توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات سمك 
الأنسجة الشبيكة وتتحقق أعلى معدلات الزيادة بإستخدام 2 لحمات» لجميع الكثافات العددية 
للحمات بوحدة القياس (4»/ ) لحمة/سمء ولجميع نمر اللحمات المستخدمة 
دنير ( يمل ية" 4666 ). 

ه ماسبق يتضح أن الزيادة التدريجية فى الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
(كمتغير مستقل ) تؤثر معنويا على معدلات سمك الأنسجة .( السادة والشبيكة ) سواء كان 
التأثير في إتجاه واحد مع تثبيت تأثير المتغيرين المستقلين الآخرين (التراكيب النسجية» نر 
لحمات ) أو فى إتجاهين بتداخل فعل اختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع أيا 
من المتغيرين المسئقلين الآخرين (التراكيب النسجية أو نمر لحمات) مع تثبيت تأثير المتغير 
المستقل الثالث [ بإستثناء الفرق الغير المعنوى بين معدلات سمك القماش بإستخدام ؛ 
لحمات دنير ١5١‏ ومعدلاتها بإستخدام لا لحمات دنير ١5١‏ بتداخل فعل اختلاف الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس مع نمر الحمات وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث ] أو فى 
ثلاث إتجاهات بتداخل فعل اختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مم كلا من 
المتغيرين المستقلين الآخرين (التراكيب النسجية و نمر لحممات) حيث يوجد إنخفاضا 
تدريجيا و معنويا فى معدلات سمك الأنسجة السادة ( 21/١‏ 7/؟ ) ويتحقق أدنى معدلات 
الإنخفاض بإستخدام /ا لحماتء بينما توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات سمك 
الأنسجة الشبيكة( "/127/921/١‏ ) وتتحقق أعلى معدلات الزيادة بإستخدام (/ا لحمات). 


ت ويعزى الإنخفاض التدريجي والمعنوى فى معدلات سمك القماش لأنسجة السادة 
١ 1/1١(‏ ١/؟‏ ) تأثرا بالزيادة التدريجية فى الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس لإنخفاض 
معدلات التغاير و التباين فى توزيع معدلات التشريب بين خيوط السداء و اللحمات» حيث 
تنخفض قيمة الفروق بين متوسطات النسبة المئوية لتشريب خيوط السداء و اللحمات ولجميع 
نمر اللحمات المستخدمة للأنسجة السادة (١/1١ء‏ 5؟/؟) تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحممات 
بوحدة إلقياس» حيث كان متوسط قيمة الفروق بين متوسطات النسب المئوية لتشريب خيوط 
السداء و اللحمات للتركيب النسجى السادة ١/١‏ بإستخدام ؛ للحمات و لجميمع نمر 
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اللحمات المستخدمة 9٠,8‏ بينما بلغت قيمتها صفر” بإستخدام /ا لحماتء أما بالنسبة 
للتركيب النسجى السادة ؟/” فقد كان متوسط قيمة الفروق بين متوسطات الشسب المئوية 
لتشريب خيوط السداء و اللحمات 1,9557/ بإستخدام ؛لحمات ؛ 96١,5‏ بإستخدام 
/ا لحمات» أي أن هناك إنخفاضا فى معدلات التباين للفروق بين متؤسطات النسب المئوية 
لتشريب خيوط السداء و اللحمات للتراكيب النسجية السادة ( ٠١/١‏ 7/؟) تأترا بالزيادة 
التدريجية فى قيمة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ويؤثر إنخفاض معدلات التباين بين 
النسب المئوية لتشريب السداء واللحمات تأثيرا معنويا فى إنخفاض معدلات سمك القماش 
تدريجيا ومعنويا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ويرتبط ذلك مع ما أشار إليه 
جرين وود عو وتم؛زروعء 7 ') من أن العلاقة بين سمك القماش وخواص تركيبه البنائى 
تعتبر معقدة إلا أن الأفمشة تتحقق أقل معدلاتها للسمك حيث يوجد توازن و تعادل فى توزيع 
التشريب بين جميع الخيوط المنسوجة وأن سمك القماش تزداد قيمته تأثرا بزيادة التغاير 
والتباين فى توزيع التشريب بين خيوط السداء واللحمة. 


ىه ويعزى كذلك الإنخقاض التدريجيى للسادة ومشتقاته تأثرا بالزيادة التدريجية فى الكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس لطبيعة التركيب البنائى النسجى السادة لعينات التجارب 
المغاير لحقيقة فاعلية تكوين السادة و التى تتضح معالمها بإستخدام معاملات تغطية أعلسى 
من 8» وفى حالة استخدام معاملات تغطية أقل من 4 فيكون السادة ومشتقاته أقرب إلى 
الأنسجة ذات التشييفات؛: وقد أشار بيرس ععمرزعم!') إلى اختلال أآلية أداء وطبيعمة 
الأنسجة السادة المميزة لها فى حالة استخدام معاملات تغطية أقل من 8. 


ته كذلك تعزى الزيادة التدريجية فى معدلات سمك أنسجة الشبيكة تأثرا بالزيادة التدريجية 
فى الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس لزيادة معدلات تشريب خيوط السداء لأنسجة 
الشبيكة بمعدلات كبيرة ' مقارنتا بأنسجة السادة ' نتيجة انزلاق خيط السداء المتحرك حول 
الثابت والتى يصاحبها زيادة معدلات تشريب اللحمات. حيث يبلغ متوسط معدلات النسبة 
المئوية لتشريب اللحمات لأنسجة الشبيكة 7.5 بإستخدام ؛لحمات/سم» بينما يبلغ متوسط 
معدلاتها 6١6,81‏ بإستخدام /ا لحمات/سم. 

ه وتعزى كذلك حدم معنوية الزيادة فى معدلات سمك أنسجة السادة والشبيكة بتداخل فعل 
اختلاف الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس مع نمر الحمات بإستخدام ‏ لحمات دثير 
ومعدلاتها بإستخدام * لحمات دتير ١5١‏ إلى أن معدلات الزيادة فى سمك أنسجة 
الشبيكة أقل من معدلات الإنخفاض فى سمك أنسجة السادة تأثرا بالزيادة التدريجية فسى 
الكثافة, العددية للحمات بوحدة القياس بإستخدام لحمات دنير .15١‏ 


0ه بدراسة تأثير اختلاف سمك اللحمات كمتغير مستقل على معدلات سمك القماش مع 
تثبيت كل من المتغيرين المستقلين الآخرين ( التراكيب النسجية- نمر لحمات ) من خلال 
الجدول ( -7/) يتضصح أن هناك تأثيرا معنويا لزيادة سمك اللحمات على سمك القملشء» وأن 
هناك فروقا معنوية بين معدلات سمك القماش تبعا لإختلاف سمك اللحمات» حيث توجد زيادة 
تدريجية ومعنوية فى معدلات سمك القماش تأثرا بزيادة سمك اللحمات وتتحقق أعلى معدلاتها 
بإستخدام لحمات ( دنير .)45٠‏ 


همه و بدرا” اسة تأثير تداخل فعل اختلاف سمك اللحمات مع( الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس ) وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث ( التراكيب النسجية) على معدلات سمك القماش 
من خلال الجدول (؟ -5) يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً لزيادة سمك اللحمات على سمك 
القماش» وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات سمك القماش تبعا لإختلاف سمك اللحمات» 
حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات سمك القماش تآثرا بزيادة سمك اللحمات 
وتتحقق أعلى معدلاتها لجميع الكثافات العددية للحمات بوحدة القياس بإستخدام لحمات 
( دنير ١5؛4).‏ 

٠‏ كذلك يتضح من خلال الجدول )17-١(‏ أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات سمك 
القماش بتداخل فعل اختلاف سمك اللحمات مع ( التراكيب النسجية) وتثبيت تأثير المتغير 
المستقل الثالث ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس )» وأن هناك فروقا معنوية بين معدلات 
سمك القماش تيعا لإختلاف سمك اللحمات» حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات 
سمك القماش تأثرأ بزيادة سمك اللحمات وتتحقق أعلى معدلاتها لجميع التراكيب النسجية 
بإستخدام لحمات ( دنير .)45٠‏ 


0 وبدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف سمك اللحمات مع كلا من (الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس و التراكيب النسجية ) على معدلات سمك القماشر من خلال الجدول 
ف )١-‏ يتضح أن هناك تأثيرا معنويا على معدلات سمك القماثر ٠‏ وأن هناك فروقا معنوية 
بين معدلات سمك القماش تبعا لإختلاف سمك اللحمات. حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى 
معدلات سمك القماش تأثرا بزيادة سمك اللحمات مع كل من الكثافات العددية للحمات بوحدة 
القياس (4» / لحمة/سم ) و التراكيب النسجية المستخدمة السادة و الشبيكة وتتحقق أعلى 
معدلاتها بإستخدام لحمات ( دنير .)45١‏ 


مما سبق يتضح أن الزيادة التدريجية فى قيمة سمك اللحمات كمتغير مستقل تؤثر معنويا 
على معدلات سمك القماش سواء كان التأثير فى اتجاه واحد مع تثبيت تأثير كلا من 
المتغيرين المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس و التراكيب الس جية ) 
أو فى اتجاهين بتداخل فعل اختلاف سمك اللحمات مع أيأ من المتغيرين المستقلين الآخرين 
(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس أو التراكيب النسجية) مع تثبيت تأثير المتغير 
المستقل الثالث أو فى ثلاث اتجاهات بتداخل فعل اختلاف سمك اللحمات مع كلا من 
المتغيرين المستقلين الآخرين ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس و التراكيب النسجية ) 


]45 


حيث توجد زيادة تدريجية و معنوية فى معدلات سمك القماش تأثرا بزيادة سمك اللحمات» 
وتتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام لحمات (دنير .)45٠‏ ش 
0 تؤكد معاملات الإرتباط البسيط (18) النتائج السابقة والموضحة بالجدولين 
(-57):(-18) وكذلك معادلات الإنحدار البسيط التى توضع العلاقة بين نمر اللحمات 
كمتغير مستقل (س) وسمك أنسجة الشبيكة (١/41؟767/7/)‏ كمتغير تابع (ص) عند كل 
طول تشييفة من أطوال التشييفات المستخدمة وبإستخدام كثافة عددية للحمات ( ؛لحمات/سم 
» /الحمات /سم)على الترتيب وتوضح الأشكال (؟-58؟)» )١1-7(‏ خطوط الانحدار البسيط 
الممثلة للعلاقة بين نمر اللحمات و سمك أنسجة الشبيكة. 
.و تفزى الزيادة التدريعية و التعتوية ف متذلاف سنك الدينة القتبيكة فسائرا بزيبانة 
سمك اللحمات لزيادة قيمة الفروق بين متوسطات النسب المئوية لتشريب خيوط السداء و 
اللحمات تأثرا بزيادة سمك اللحمات» حيث كان متوسط قيمة الفروق 901,72 لأنسجة 
الشبيكة ١/١‏ بإستخدام لحمات دنير »١15١‏ بينما بلغت 4,8؟ بإستخدام لحمات دفير ١٠٠ث2‏ 
ثم بلغت قيمتها 9911,7 بإستخدام لحمات دنير:45؛ ويتفق ذلك مع ماأشار إليه 
جرين وود 0ووبووعء»:© 49') من أن العلاقة بين سمك القماش وخواص تركيبه البنائي 
تعتبر معقدة إلا أن الأقمشة تتحقق أقل معدلاتها للسمك حيث يوجد توازن و تعادل فى توزيع 
التشريب بين جميع الخيوط المنسوجة وأن سمك القماش تزداد فيمته تأثرا بزيادة التغاير 
والتباين فى توزيع التشريب بين خيوط السداء واللحمة؛ مما يزيد من معدلات سمك أفمشة 
الشبيكة الحقيقية تأثرا بزيادة سمك اللحمات. 
هن و تعزى الزيادة التدريجية و المعنوية فى معدلات سمك أنسجة السادة تأثرا بزيادة سمك 
اللحمات إلى القاعدة العامة التى إتفق عليها العاملون والباحثون في مجال النسيج مسن أنه 
بزيادة سمك اللحمات يزداد سمك المنسوج؛ ويتفق ذلك أيضا مع أثبتته التجارب العملية لكل 
من بوليت +11[وط!'') وهاميلتون هازجو !'') وحربى!") من أن سمك الخيط يلعب 
دورا أساسيا فى تحديد سمك اللحمات ويتفق ذلك أيضا مع قرره بيرس مع روزم" ') لتحديد 
سمك القماش السادة استنادا إلى العلاقة بين سمك القماش('1). وقطر اللحمة (:0): والإزاحة 
العمودية لمركز الخيط على مستوى القماش (12) » حيث يمكن تقدير سمك القماش طبقا 
للمعادلة التالية -٠‏ 

يط غيل > 1 
وبإفتراض تثبيت مستوى القماش وزيادة سمك اللحمات(012)؛ فإن قيمة معدل الإزاح 
العمودية(ج1) تزدادء مما يؤدى إلى زيادة سمك القماش (1) كما يوضح شكل .)١(‏ 


كذلك يمكن تقدير قيمة سمك أنسجة الشبيكة ١/١‏ طبقا للتصور الهندسى شكل (7-١؟)‏ 
الموضح لطبيعة تعاشق ق اللحمة مع خيطى السداء ” الثابت و المتحرك” . حيث يمكن تقدير 
قيمة سمك القماش طبقاً للمعادلات الآتية:- : 


يل + م20 - 1 01 بطع يل > ل 


١ /1و‎ 


خص ١‏ ( شبيكة )١/١‏ 
© ص؛؟ زشبيكة ؟/؟) 0 7 
الا ضضم ( شبيكة ؟/؟) 0 


6ه 007 ١6٠‏ 
نمرة اللحمة (بترقيم الدنير) 


شكل (-8؟) 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات لعينات التجارب» 
وسمك القماش لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام ؛ لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (12) و نسبة المساهمة (12) 
بين نمرة اللحمة لعينات التجارب الشبيكة و سمك القماش بإستخدام 4لحمات/سم 


أص,-ا1 1.507 “س + 84لام, 


أص,-. ١.4١‏ أس + لالالامء | لمكوكن ** | 5مرطماوة 


أص.ء-.14,45<. لأس + ملعم 


5 تدل على المسرية عند مسترى قن ١‏ 
** تدل على المعنوية عند مستوى أدره 
جدول (510-97) 


ملحل 


به صن ١!‏ رشبيكة )١/‏ 


ان 
© ص؟ رشيكة '/) ا 
تقض" ( شبيكة #/1) 56 


16 مغ ؟؟‎ ٠ 
ثمرة اللحمة (بترقيم الدنير)‎ 


شكل (1-19؟) 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين نمر اللحمات لعينات التجارب» 
وسمك القماش لكل تركيب نسجى لأنسجة الشبيكة بإستخدام ' لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (18) و نسبة المساهمة (182) 
بين نمرة اللحمة لعينات التجارب الشبيكة و سمك القماش بإستخدام /الحمات/سم 
0 |3 لخ .لل 21110 ود رو 1 20 ٍْ 2 اتن 


* تدل على المعنوية عند مستوى ١,٠50‏ 
3« تدل على المعنوية عند مستوى أده 


جدول (؟-م 8 


1 


حب 6- 


1" > سمك القماش» ل مك تخبط النئداء. المتحرف أ والفابست: 
2 - سمك اللحمة تلك معدلات الإزاحة العمودية لخيط السداء المتحرك والثابت 


1 شكل (9-.") 
(التصور الهندسى للتركيب البنائى النسجى الشبيكة 1/1) 
كذلك يمكن تقدير قيمة سمك القماش طبقاً للمعادلة الآتية:- 


30 - 1 
وذلك فى حالة تساوى أقطار خيطى السداء المتحرك والثابت(:4) مع اقطار اللحمات 
(02)» ومن ثم فإنه بتثبيت معدل قطر خيطى السداء المتحرك والثابت. فإن معدل الإزاحة 
(تط) يزداد بزيادة سمك اللحمة (02)» وبالتالى يزداد سمك القماشس (15). 


1-9" تأثير_التراكيب النسجية 

ه بدراسة تأثير اختلاف التراكيب النسجية كمتغير مستقل مع تثبيت كلا من المتغيرين 
المستقلين الآخرين (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس و ثمر لحمات) عنى سمك القماشس 
من خلال الجدول (8) يتضح أن هناك تأثيرا معنويا لإختلاف التراكيب لنسجية على معدلات 
سمك القماش» حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات سمك انسجة الشبيكة عن 
معدلات سمك أنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفةء كذنكت توجد ريادة تدريجيسة 
ومعنوية فى معدلات سمك أنسجة السادة تأثرا بزيادة طول التشييفة وتتحقق اعلى معدلات 
بإستخدام أنسجة السادة الممتد رأسياً ؟/؟: بينما يوجد انخفاضا تدر يجيا و معنويا فى معدلات 
سمك أنسجة الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشييفة وتتحقق أدنى معدلانيا باستخدام أنسجة 
الشبيكة /7. 


ه وبدراسة تأثير تداخل قعل اختلاف التراكيب النسجية مع (الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس) وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالث ( نمر لحمات ) من خلال الجدول )٠١(‏ يتضح 
أن هناك تأثيرا معئويا لإختلاف التراكيب النسجية على معدلات سمك القماش: حيث توجد 
زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات سمك أنسجة الشبيكة عن معدلات سمك أنسجة السادة 
المناظرة لها فى طول التشييفة لجميع الكثافات العددية المستخدمة للحمات 
( 4 لحمة /سم)» كذلك توجد زيادة تدريجية ومعئوية فى معدلات سمك انسجة السادة تأثرا 


3ن 


بزيادة طول التشييفة وتتحقق أعلى معدلات بإستخدام أنسجة السادة الممتد رأسيا ؟/1ء بينما 

ا ا ا 
وتتحقق أدنى معدلاتها بإستخدام أنسجة الشبيكة 7/". 

ه كذلك يتضح من خلال الجدول(١١)‏ ان هناك تأثيرأ معنويا لإختلاف التراكيب اللدسجية 
على معدلات سمك القماش بتداخل فعل اختلاف التراكيب النسجية مع (نمر لحمات) 
وتثبيت تأثير المتغير المستقل الثالت ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس)» حيث توجد 
زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات سمك أنسجة الشبيكة عن معدلات سمك أنسجة السادة 
المناظرة لها فى طول التشييفة لجميع نمر اللحمات دير 45.0.36٠0 .١2١0(‏ )» كذلك 
توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات سمك أنسجة السادة تأثرا بزيادة طول التشبيفة 
وتتحقق أعلى معدلات بإستخدام أنسجة السادة الممتد رأسيا ؟/؟: يمسا يوجد انخفاضا 
ا 0 تتحقق أدنى 
معدلاتها بإستخدام أنسجة الشبيكة ؟/؟. 


ه و بدراسة تأثير تداخل فعل اختلاف التراكيب النسجية مع كلا من ( نمر لحمات والكثافة 
العددية للحمات بوحدة القياس ) على معدلات سمك القماش من خلال الجدول ( 6) يتضح أن 
هناك تأثيراً معنوياً لإختلاف التراكيب النسجية على معدلات سمك القماش: حيث توجد زيادة 
تدريجية ومعنوية فى معدلات سمك أنسجة الشبيكة عن معدلات سمك أنسجة السادة المناظرة 
لها فى طول التشييفة لجميع الكثافات العددية المستخدمة للحمات ( ١4‏ لحمة /سم) ولجميع 
من الاك نينر دعل نوكل )» كذلك توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات 
سمك أنسجة السادة تأثرأ بزيادة طول التشبيفة وتتحقةٍ تتحقق أعلى معدلات باستخدام أنسجة السادة 
الممتد رأسيا /ء ينما يوجد انخفاضاً تدريجيًو معلويا فى معدلات سك أنسجة السبيكة 


ازا بزيادة طول التشييفة و تتحقق أدنى معدلاتها بإستخدام أنسجة الشبيكة */. 
اك مما سبق يتضح أن الزيادة التدريجية فى طول التشييفة كمتغير . ع مستقل (لأنسجة السلدة و 


الشبيكة ) تؤثر ا 0 
كلا من المتغيرين المستقلين الآخرين (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس وئمر لحمات ) 
أو فى اتجاهين بتداخل فعل اختلاف طول التشييفة مع أيا من المتغيرين المسستقلين الآخرين 
(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس أو نمر لحمات ) مع تثبيت قاثير المتغير المستقل 
الثالث أو فى ثلاث اتجاهات بتداخل فعل اختلاف طول التشييفة مع كلا من المتغيرين 
المستقلين الآخرين (الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس- نمر لحمات)؛ حيث توجد زيادة 
تدريجية ومعنوية فى معدلات سمك أنسجة الشبيكة عن معدلات سمك أنسجة السادة المناظرة 
لها فى طول التشييفة: كلف ايا رياه تدريجية ومعنوية فى معدلات سمك أنسجة السلدة 
تأثرا بزيادة طول التشبيفة و تتحقق أعلى معدلات بإستخدام أنسجة السادة الممتد رأسيا 3" 
ونحااريجة انخلاضا تبريكيا محري فى بعزلاك سبك العني لليف كاز ابزيادة طول 
التشييفة وتتحقق أدنى معدلاتها بإستخدام أنسجة الشبيكة */7. 


ه تؤكد معاملات الإرتباط البسيط (18) النتائج السابقة و الموضحة بالجدولين (":؟) و كذلك 
معادلات الإنحدار البسيط التى توضح العلاقة بين طول التشييفة كمتغير مستقل (س) وسمك 
أنسجة الشبيكة (١/21؟/؟‏ .”/7) كمتغير تايع (ص) عند كل نمرة من نمر اللحمسات 
المستخدمة وبإستخدام كثافة عددية للحمات ( 4لحمات/سم »؛ /الحمات /سم) على الترتيب 
وتوضح الأشكال )١72١١(‏ خطوط الانحدار البسيط الممثلة للعلاقة بين طول التشييفة وسمك 
أنسجة الشبيكة. 

ه وتعزى الزيادة التدريجية فى معدلات سمك أنسجة السادة ١/١(‏ . ؟/؟) تاثرا بزيادة 
طول التشييفة» لزيادة معدلات حرية بروز التشييفات رو تاثرا بزيادة الممسافة 
بين مواضع تعاشق خيوط السداء مع اللحمات والثى تعمل كنقاط تماسك مما يزيد من 
معدلات سمك القماش ويتفق ذلك مع ما ذهب إليه حربى7”) اا كد اير 
التشييفة» كلما قلت مقاومتها للثنى بمواضع التعاشق وازدادت قدرتيا على التقلص والتقفوس 
لأعلى تأثرا بإنضغاط أطرافها بمواضع التعاشق مع خيوط السداء لأسفل بالإضافة إلى تأثير 
معدل انكماش القماش بعد نزوله من على النول على ارتفاع موجات التقلص للتشيفات حيست 
أنه كلما زاد معدل انكماش القماش كلما زادت ارتفاع موجات التقلص والتقوس للتشيفات وقلى 
طول موجاتها (المسافة بين طرقى التشييفات بمواضع التعاشق) وعنى العكس من ذنك فإنه 
كلما قل طول التشييفة كلما زادت مقاومتها للثنى وقلت قدرتها على التقلص والتقوس لأعلى 
مما يؤدى إلى انخفاض ارتفاع موجات التقلص للتشيفات حيث تعمل 0 
مرونة التقلص والتمو ج للتشيفات تأثرا بإنضغاط أطرافها بمواضع التعاشق مع خيوط السداء 
لأسف وتائر] بمعذل الكماقل القمائن بعد لقو له ين على الول . وبرش ككل 2 -81) 
التصور الهندسيى لذلك ؛ كما يقترب هذا التفسير سعماأشر إليه 
ألوفسون 10104550*'! من أن الخيط يسلك سلوك الحلزونيات المرئنة ومن ثم فإن ممساره 
يمتد طبقا للضغوط الواقعة عليه بمواضع التعاشق فى القماش بالإضافة الى مقاومته للثنى. 


معدل إتكماش أب <.معدل إنكماش أ ب' < معدل إنكماش أ ب" 
إرتفاع التشييفة أب < إرتفاع التشييفة أب" < إرتفاع التشييفة 1 0 


شكل (1-9*) 


التصور الهندسى لتقوس التشييفة تأثرأ بمعدل إنكماش القماش: 
وإنضغاط طرفيها بموضعى التعاشق ق لأسفل. 


ص١‏ ر(دنير )٠٠١‏ ليلب 
© ض ؟ (دنير )5.0١‏ 5 ا 
لاضع زشير ممم 00 0 


شكل (9-؟؟) 
خطوط الإنحدار التى توضح العلاقة بين طول التشييفة لعينات التجارب» 
وسمك القماش لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام ؛ لحمات/سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (18) و نسبة المساهمة (8) 
بين طول التشييفة لعينات التجارب الشبيكة و سمك القماش بإستخدام 4لحمات/سم 


ذ* تدل علي المعنوية عند مستوى 6ه 
3# تدل على المعنوية عند مستوى أن 
'جدول (19-9) 


5 0 


و ع 1 


١ * 3‏ 
طول التشييفة 


شكل (9-"") 
وسمك القماش لكل من نمر اللحمات لأنسجة الشبيكة بإستخدام ‏ لحمات/|سم 


معادلة خط الإنحدار البسيط و معامل الإرتباط (10) و نسبة المساهمة (22) 
بين طول التشييفة لعينات التجارب الشبيكة و سمك القماش بإستخدام /الحمات/سم 


ا 
كت كك 1 


تس , - ي,ءسلن + ككالاب. 


,ع 5 شلر.ءس + داكا ١‏ ة ببنه 


الى ان 


* تدل على المعنوية عند مستوى 2هوره 
** تدل على المعنوية عند مستوى وله 
جدول (9-:/ا) 


+ 


ه كذلك تعزى الزيادة التدريجية والمعنوية فى معدلات سمك أنسجة السادة (١/5:1/؟)‏ تأثرأً 
بزيادة طول التشييفة لزيادة قيمة الفروق بين متوسطات النسب المئوية لتشريب خيوط السداء 
و اللحمات ولجميع الكثافات العددية المستخدمة للحمات ( 4 لحمةإسم ).؛ ولجميم نمر 
اللحمات حيث بلغت متوسط قيمة الفروق بين متوسطات النسب المئوية لتشريب خيوط السداء 
و اللحمات 70.4 لأنسجة السادة 21/١‏ بينما بلغت قيمتها 564.١61؟‏ لأنسجة السادة الممتد 
رأسياً ١‏ ؛ ويرتبط ذلك مع ما أشار إليه جرين وود#000ندع»:190. 


ه كذلك يعزى الإنخفاض التدريجيى والمعنوى فى معدلات سمك أنسجة الشبيكة 
(67/71/1"/") تأثرا بزيادة طول التشييفة لإنخفاض متوسطات النسب المئوية لتشريب 
اللحمات بمعدلات كبيرة» حيث بلغت متوسط النسبة المئنوية لتشريب اللحمات 961١1١,"‏ 
لأنسجة الشبيكة :١1/١‏ انخفضت إلى 901,71١‏ لأنسجة الشبيكة 7/7. ثم انخفضصت إلسى 
5 لأنسجة الشبيكة /": وذلك لجميع الكثافات العددية للحمات ولجميع نمر اللحمات. 


ه كذلك يعزى الإنخفاض التدريجى والمعنوى فى معدلات سمك أنسجة الشبيكة 
1/١(‏ 5/75 */؟) تأثرا بزيادة طول التشييفة لإنخفاض متوسطات النسب المئوية لتشف ريب 
خيوط السداء من 96١82,9‏ لأنسجة الشبيكة ١/١‏ إلى ”901,717 لأنسجة الشبيكة ١/١‏ 
إلى 9,624,955 لأنسجة الشبيكة */7» وتتساوى تلك النسب تقريب! مع النسبة المئوية 
لإنخفاض معدلات الإنزلاق لخيوط السداء المتحركة من ١٠١٠,؟‏ لإنسجة الشبيكة ١/١‏ إلى 
لأنسجة الشبيكة ؟/7 إلى 4 707,7 لأنسجة الشبيكة ؟/"؛ مما يؤكد أن الإنخفاض 
التدريجى فى معدلات تشريب خيوط السداء للتراكيب النسجية الشبيكة يرجع لإنخفاضها بنفئشس 
النسبة المئوية للإنخفاض فى معدلات الإنزلاق للخيوط المتحركة حول خيوط السداء الثابتنة 
داخل التكرار النسجى. 1 
0 وقد تم التوصل لحساب الارتباط المتعدد (76 ) بين كلا من المتغيرات الثلاث المس تخدمة 
وهى ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - نمر اللحمات - التراكيب النسجية الشبيكة ) 
وكذا سمك أقمشة الشبيكة الحقيقية وكانت (1 ) - ٠١,5474‏ وأيضدا قيمة معمل الإسهام 
١,450١ > ) 22(‏ وتشير إلى أن نسبة 6585,01؟ من التغير الحادث فى سمك أقمشة 
الشبيكة الحقيقية يمكن التحكم فيه من خلال المتغيرات الثلاث المستقلة ( الكثافة العددية 
للحمات بوحدة القياس - نمر اللحمات - التراكيب النس جية الشبيكة ) وكانت معادلة 
الانحدار المتعدد بين المتغيرات الثلاث المستقلة والمتغير التابع وهو( سمك القماش ) شى :- 
ض- و/ااءرء اس - 4امءرء س, + "ا اهل,4 * 73١‏ أ سم + ١59108‏ 
حيث : - ص - سمك أقمشة الشبيكة الحقيقية 

س", > عدد اللحمات / سم 
طول التشييفة 
سم - ثمرة خيط اللحمة *' بترقيم الدنير ” 


0 


0 
ع 


ه والصيغة الإحصائية السابقة يمكن بواسطتها التنبؤ بسمك أقمشة الشبيكة الحفيقية 
من خلال التحكم فى قيمة المتغيرات الثلاث المستقلة وتداخل فعلها مع بعضها البعض؛ 
وأيضاً ثم تحديد مدى مساهمة كل متغير من المتغيرات المستقلة فى قيمة سمك أقمشة 
الشبيكة الحقيقية الناتجة عن طريق اختبار معدلات المساهمة لتداخل فعل المتغيرات 
المستقلة على المتغير التايع من خلال تحليل الانحدار المتعدد المرحلى ”ع :5 تجررعئ © “. 
وكانت النتائج كالاآتي :- 

تساهم زيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس المستخدمة فى التأثير على 
زيادة معدلات السمك لأقمشة الشبيكة الحقيقة بنسبة /ا1,١١90.‏ 

تساهم زيادة معدلات التشييفة لخيوط السداء فى التأثير على انخفاض معدلات 
السمك لأقمشة الشبيكة الحقيقة بنسبة /ا4:ره؟ . 

تساهم زيادة معدلات نمر اللحمات المستخدمة بترقيم الدنير فى التأثير على 
زيادة معدلات السمك لأقمشة الشبيكة الحقيقة بنسية /1١,؟1ه,‏ . 

. مما سبق نستنتج أهمية الترتيب السابق لمعدلات التأثير للمتغيرات الثلاثة المستقلة على 
سمك أقمشة الشبيكة الحقيقة حيث يمكن من خلال التحكم فى سمك أقمشة الشبيكة الحقيقة تبعاأ 
لمتطلبات التشغيل واقتصادياته والموؤاصفة التنفيذية التى تحقق متطلبات الإس تخدام النسهائى 


للمنتج. 


جداول نتائج إختبار سمك الأقمشة 
تأثير تداخل فعل الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ( 4غ7) 
وئمر اللحمات (٠هع3‏ والوككل 6) بترقيم الدنير والتراكيب 
النسجية السادة »)5/521/١(‏ والشبيي كت( 0/5١‏ 
على معدلات سمك الأقمشة وحدة القياس ( المليمتر) 


أقل فرق معنوى عند مستوى ه.,؛ - ١,١١١!‏ 


جد ؟ بهن 


أقل فرق معنوى عند مستوى هح.ء > /الاددره 


جدول | ؟ لون ( 


تأثير فعل التراكيب النسجية مع تثبيت كل من(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات) 


جدول | هخ ( 


فلن 


تأثير تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس ونمر اللحمات ) مع تثبيت التراكيب 
النسجية على معدلات سمك الأقمشة 


أقل فرق معنوى عند مستوى هوره ت لاأقدون 
جد ؟-دون 


تأثير تداخل فعل ( الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس والتراكيب النسجية ) مع تثبيت نمر 
اللحمات على معدلات سمك الأقمشة 


أقل فرق معنوى عند مستوى 8د,ء > كدي 
جد 75-7 


أقل فرق معنوى عند مستوى © درو ص امه دره 


جدول ( ؟ - »0/0 ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ملخص البحث باللغة العربية 
ملخص البحث باللغة الإنجليزية 


القوا مسح يسية 
و1 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ملخص البحث ونتائجة 


كان الهدف الرئيسى للبحث المٌقدم هو الدراسة التجريبية لتأثير 5 الستركيب البنائى 
النسجى على خواص أنسجة الشبيكة الحقيقية وتحديد فاعلية تأثير كل عنصر من العناصر 
الأساسية على خواص القماش من قوة الشدء والإستطالة» ومقاومة التمزق: والسمكء وذلك 
للتوصل لأفضل معدلات خواص القماش بإستخدام التراكيب البنائية النسجية المناسبة من 
(الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - نمر اللحمات - التراكيب النسجية)» وكذا تفويم تأثير 
متغيرات التركيب البنائى النسجى على خواص أنسجة الشبيكة الحقيقية ودراسة صعوبة 
و إقتصاديات تشغيلها ومقارنتها بالأنسجة العيارية الأخرى (السادة .1/١‏ السادة الممتد رأسياً 
"/"). هذا وكانت المتغيرات الرئيسية للتركيب البنائى النسجى التى قام بها الدارس ب التحكم 
فى معدلاتها لدراسة تأثيرها على خواص الأقمشة كما يلى :- 
-1١‏ الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس )7١5(‏ لحمة / سم 
"'- نمر اللحمات )45٠ م٠٠ 2.356٠١(‏ بترقيم الدنير. 

- التراكيب النسجية وتركزت فى التراكيب النسجية العيارية (السادة ١/١‏ » السادة الممتد 
راسي ».)١/7‏ كذلك التراكيب النسجية الشبيكة :,1/١(‏ 237/7 7/"). 
ه وقد تم اختيار خيوط البولى بروبيلين المستمرة (285ه'آ اع سهلة1 5نامتامقغسدمت) 
ذات برم فى إتجاه (,2) لما لهذه الخامة من خواص يمكن الإستفادة منها فى إنتاج أقمشة 
الشبيكة الحقيقية يمكن إستخدامها فى التطبيقات الصناعية؛ وتم نسج عينات التجارب العملية 
بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج بإستخدام ماكينة نسيج (0522! 15102) طواز (16..آ) 
يابائية الصنع مزودة بجهاز دوبى علوى بمشوارين وبحد أقصى ١١س‏ كينة؛ وتم إجراء 
الإختبارات المعملية للخواص المُّشار إليها بمعامل صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج 
بالإسكندرية» كذلك تم تحليل نتائج الإختبارات المعملية للخواص المختبرة بواسطة تحليل 
التباين (ع 72:12 01 كتولزلقض4)ء ؛ وأيضأ ثم حساب قيم معاملات الارتباط البسيط بين 
معدلات نمر اللحمات دئير )40٠0 7٠٠١ »١6٠١(‏ كمتغير مستقل لأنسجة الشبيكة: والخواص 
المشار إليها كمتغير تابع» وكذا حساب قيم معاملات الإرتباط البسيط بين معدلات أطوال 
التشييفات فوق (١2؟»"‏ لحمات) كمتغير مستقل والخواص المشار اليها كمتغير تابع. 
ه وقد تم إستنتاج معادلات الإنحدار (10113161025 صمنووءدعء 1 عادرسزق)ء والتى تمثل 
العلاقة الخطية بين يأ من معدلات نمر اللحمات أو معدلات أطوال التشييفات وكل خاصية 
من خواص عينات التجارب المنسوجة لأنسجة الشبيكة وهى (قوة الشد. و الإستطالة؛ ومقاومة 
التمزق» والسمك)» وكذا تم التوصل إلى حساب الإرتباط المتعدد المرحنى (7156م546) بين 
كل من المتغيرات الثلاث المستقلة [الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس - نمر اللحمات - 
التراكيب النسجية لأنسجة الشبيكة :])1/567/721/١(‏ وبين الخواص المشار إليهاء كمتغير 
تابع وإستنتاج معادلات الإنحدار المتعدد بين المتغيرات الثلاث المستقلة والمتغير التابع إلسى 
جانب تحديد مدى مساهمة كل متغير من المتغيرات الثلاث المستقلة فى الخواص المشار إليها 
عن طريق إجراء إختبار معدلات المساهمة لتداخل فعل المتغيرات المستقلة على المتغير 


مل7بططجطجججج007 د 


"51١١ 


التابع» وذلك لتوضيح أهمية الترتيب السابق لمعدلات التأثير المتغيرات الثلائة المستقلة على 
قوة الشد أنسجة الشبيكة الحقيقة فى إتجاه السداءء حيث يمكن من خلالها التحكم فى قوة الثغند 
أنسسجة الشبيكة الحقيقة فى إتجاه السداء تبعأ لمتطلبات التشغيل واقتصادياته والمواصفة 
التنفيذية التى تحةق متطلبات الإستخدام النهائى المنتج. 
وبمناقشة النتائج تم التوصل إلى الإستنتاجات التالية؛- 

1- نفائح أخذة كَ الشى فى اتجاة السداء 

١-١‏ كانت هناك زيادة تدريجية فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء 
الأنسجة السادة والشبيكة تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» 
وتحققت أعلى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء بإستخدام (/ا لحمات/سم). 
1-؟ كانت هناك زيادة تدريجية فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء 
لأنسجة السادة» تأثرا بزيادة سمك اللحمات وتحققفت أعلى معدلات قوة الشد فى 
إتجاه السداء لأنسجة السادة بإستخدام لحمات (دتير ١‏ 5 4)» بينما يوجد انخفاضا 
ندريجياً فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة» تحقفق أدنى 
معدلات الإنخفاض بإستخدام لحمات (دنير ٠‏ 2 4). 

!"-١‏ كانت هناك زيادة تدريجية وبفروق معنئوية كبيرة فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء 
لأنسجة الشبيكة عن أنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة» وتحققت أعلى معسدلات 
الزيادة بإستخدام أنسجة الشبيكة »1/١‏ كذلك يوجد انخفاضا تدريجيا في معدلات قوة الشد في 
إتجاه السداء لأنسجة السادة؛ الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشييفة؛ تحقق أدنى مسدلات 
الإنخفاض لأنسجة السادة؛ بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسياً ؟/؟؛ بينما تحقق أدنى 
معدلات الإنخفاض لأنسجة الشبيكة» بإستخدام أنسجة الشبيكة "/". 

4-5 دل تحليل الإنتحدار المتعدد المرحلى (66[7728156 5) على نتائج عينات 
التجارب المنسوجة لأنسجة الشبيكة بإستخدام كثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس )١4(‏ لحمة / سمء ونمر لحمات [( ):6٠ ء"6٠ 2١6٠١‏ بترقيم الدنير]. 
التراكيب النتسجية الشبيكة 1/١(‏ 7/9 /7)» تتحكم مُجتمعة بنسبة 
* 09,4 من معدلات التغير» حيث كانت نسب مساهمة كل من المتغسيرات 
الثلاثة فى معدلات قوة الشد فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة كالتالى:- 

ساهمت الزيادة فى معدلات الكثافة العددية للحمات المستخدمة بوحدة القياس فى التأئير 
على زيادة معدلات قوة شد أنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء بنسبة "4,1١١‏ 6؟. 

« ساهمت الزيادة فى معدلات التشييف المستخدمة فى التأثير على إنخفاض معدلات قوة 
شد أنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء بنسبة 61,517؟. 

» ساهمت الزيادة فى معدلات نمر اللحمات المستخدمة (ترقيم دنير ) فى التأثير على 
(نخفاض معدلات قوة شد أنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء بنسبة57,؟١76.‏ 


؟-١‏ كانت هناك زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات قوة الشد فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة السادة والشبيكة تأثرا بزيادة الكثافة العددبية الحمسات بوحدة 
القياس» وتحققت أعلى معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة بإس تخدام 
(#الحبات رصم ). 

*"-؟ كانت هناك زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات قوة الشد فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة السادة والشبيكة تأثرا بزيادة سمك اللحممات وتحققفت أعلى 
معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة بإستخدام لحمات (دنير : ه 4). 

؟'-" كانت هناك زيادة تدريجية وبفروق معنوية كبيرة فى معدلات قوة الشد فى إتجاه 
اللحمة لأنسجة الشبيكة عن أنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة. وتحققت أعلى 
معدلات الزيادة بإستخدام ألسجة الشبيكة :»1/١‏ كذلك يوجد انخفاضا تدريجيا فى معدلات قوة 
الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة: الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشييفة. تحقق أدنى معدلات 
الإنخفاض لأنسجة السادة؛ بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/؟: بينما تحقق أدنسى 
معدلات الإنخفاض لأنسجة الشبيكة» بإستخدام أنسجة الشبيكة */". 

؟-4 دل تحليل الإنحدار المتعدد المرحلى (4©[1788156 5) على نتائج عينات 
التجارب المنسوجة لأنسجة الشبيكة بإستخدام كثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس )7١4(‏ لحمة / سم» ونمر لحمات )56٠ 5٠6٠١ 2١6٠١0([‏ بترقيم الدنير]ء 
التر اكيب النسجية الشسبيكة 21/١(‏ 5/9 9/؟)» تتحكم مجتمعة بتسبة 
؟ 4,6 9/09؛: من معدلات التغير:» حيث كانت نسب مساهمة كل من المتغيرات 
الثلائة فى معدلات قوة الشد فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة كالتالى:- 

ه ساهمت الزيادة فى معدلات الكثافة العددية للحمات المسستخدمة بوحدة 
القياس فى التأثير على زيادة معدلات قوة شد أنسجة الشبيكة الحقيقية فى 
إتجاه اللحمة ينسبة 59,45 م؟. 

» ساهمت الزيادة فى معدلات التشييف المستخدمة فى التآثير على إنخفاض 
معدلات قوة شد أنسجة الشييكة الحقيقية فى إتجاه اللحمة بنسبة ١0,8١6؟.‏ 

» ساهمت الزيادة فى معدلات نمر اللحمات المستخدمة (ترقيم نير ) فى 
التأثير على زيادة معدلات قوة شد أنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه اللحممة 
بنسبة ؟ ",4 65؟. 


8 فتاكج أذ الاستطالة فو اتجاة السداء 
١‏ كانت هناك زيادة تدريجية فى معدلات الإستطالة قفي إتجاه السذاء 
لأنسجة السادة والشبيكة تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» 


3 55 55 | 1 دالات الا يك ال 03 لك ج أده السلناءم بإاسستخدام 
( لحمات/سم). 


جوع حت 7 نصح د 2ر22 2 تست 00س سودت سه نه بوسح ست توت اا وجا لا 


"1 


-؟ كانت هتاك زيادة تدريجية فى معدلات الإستطالة في إتجاه السداء 
لأنسجة السادة والشبيكة تأثرا بزيادة سمك اللحمات وتحققفت أعلى معدلات 
الإستطالة فى إتجاه السداء بإستخدام لحمات (دنير ٠ ٠‏ 4). 

17-1 كانت هناك زيادة تدريجية وبفروق كبيرة في معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء 
لأنسجة الشبيكة عن أنسجة السادة المناظرة لها في طول التشييفة» وتحققت أعلى معدلات 
الزيادة بإستخدام أنسجة الشبيكة ١/1ء‏ كذلك يوجد انخفاضاً تدريجيا فى معدلات الإستطالة 
فى إتجاه السداء لأنسجة السادة» الشبيكة تأثرأ بزيادة طول التشييفة. تحقق أدنى معدلات 
الإنخفاض لأنسجة السادة» بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا ١/5؟؛:‏ بينما تحقق أدنى 
معدلات الإنخفاض لأنسجة الشبيكة؛ بإستخدام أنسجة الشبيكة "/". 

«-4 دل تحليل الإنجدار المتعدد المرحلى ( 261386156 5) على نتائج عينات 
التجارب المنسوجة لأنسجة الشبيكة بإستخدام كثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس ),7١4(‏ لحمة / سم» ونمر لحمات )5©6٠ ء"٠0٠٠ 2١5٠١([‏ بترقيم الدنير]ء» 
التراكيب النسجية الشبيكة 21/١(‏ 5/79 ”2)"/7 تتحكصم مُجتمعة بنسبة 
7 من معدلات التغيرء حيث كانت نسب مساهمة كل من المتغيرات 
الثلاثئة فى معدلات الإستطالة فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة كالتالى:- 

ه ساهمت الزيادة فى معدلات الكثافة العددية للحمات المستخدمة بوحدة 
القياس فى التأتير على زيادة معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة الحقيقية فى 
إتجاه السداء ينسبة /امره ١‏ 9 

» ساهمت الزيادة فى معدلات التشييف المستخدمة فى التأثير على إنخقفاض 
معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء بتسبة 
0041 

» ساهمت الزيادة فى معدلات نمر اللحمات المستخدمة (ترقيم دنير ) فى 
التأثير على زيادة معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء 
بنسية ١4,1؟90.‏ 


١-4‏ كانت هناك زيادة تدريجية فى معدلات الإستطالة فب إتجاه اللحمة 
لأنسجة السادة والشبيكة تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس 
وتحققت أعلى معدالات الإستطالة فى إنتجاه اللحمة باستخدام 7١‏ لحمات/إسم). 

4 -؟ كان هناك إنخفاضص تدريجى فى معدللاتك الإستطالة ف اتجماءه اللحمة 
لأنسجة السادة والشبيكة تأثرا بزيادة سمك اللحمات» وتحققت أدنى معدلات 
الإستطالة فى إتجاه اللحمة بإستخدام لحمات (دنير ٠ ٠‏ 4). 

4-” كانت هناك زيادة تدريجية في معدلات الإستطالة في اتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة عن 
أنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشبيفة» وتحققت أعلى معدلات الزيادة بإستخدام أنسجة 
الشبيكة 2١/١‏ كذلك يوجد انخفاضا تدريجيا فى معدلات الإستطالة فى اتجاه اللحممة لأنسجة 


5514 


السادة الشبيكة تأثراً بزيادة طول التشييفة» تحقق أدنى معدلات الإنخفاض لأنسجة السادة: 
بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسياً ؟/؟: بيئما تحقق أدنى معدلات الإنخفاض لألسجة 
الشبيكةء بإستخدام أنسجة الشبيكة "9/". 

4-4 دل تحليل الإنحدار المتعدد المرحلى (6059156+ 5) على نتائج عينات 
التجارب المنسوجة لأنسجة الشبيكة بإستخدام كثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس |أقفة لحمة / سمء ونمر لحمات [(٠م3ى‏ تدك ) بترقيم الدنير]ء 
التراكيب النسجية الشبيكة 21/١(‏ 27/7 53/9)» تتحكم مجتمعة بنسبة 
.٠ "‏ 2/0/8 ؛ من معدلات التغير» حيث كانت نسب مساهمة كل من المتغيرات 
الثللائة فى معدلات الإستطالة قى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة كالتالى:- 

ه ساهمت الزيادة فى معدلات الكثافة العددية للحمات المستخدمة بوحدة القياس فى التأثير 
على زيادة معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه اللحمة بنسبة 4,55" ؟. 

٠‏ ساهمت الزيادة فى معدلات التشييف المستخدمة فى التأثير عل, إنخفاض معدلات 
إستطالة أنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه اللحمة بنسبة 7,4؟0. 

ه ساهمت الزيادة فى معدلات نمر اللحمات المستخدمة (ترقيم دير ) فى التأئير على 
إنخفاض معدلات إستطالة أنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه اللحمة بنسبة؟5,١905.‏ 


ل السداء 


ه-١‏ كان هناك إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات مقاومة التمزق فى 
إتجاه السداء لأنسجة السادة والشبيكة تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات يوحدة 
القياس» وتحقق أدنى معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء 
بإستخدام (/ا لحمات/إسم). 
ه-؟ كان هناك إنخفاضا تدريجيا ومعنويا فى معدلات مقاومة التمزق فى 
إتجاه السداء لأنسجة السادة والشبيكة تأثرا بزيادة تأثرا بزيادة سمك اللحمات» 
وتحقق أدنى معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه السداء بإستخدام لحمات 
(دنير: 6 4) 
ه-" كانت هناك زيادة تدريجية وبفروق معنوية كبيرة فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجله 
السداء لأنسجة الشبيكة عن أنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييئة. وتحققفت أعلى 
معدلات الزيادة بإستخدام أنسجة الشبيكة »1/١‏ كذلك يوجد انخفاضا 256 ومعنويينا فتن 
معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه السداء لأنسجة السادة» الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشبيفة» 
فق تحقق أدنى معدلات الإنخفاض لأنسجة السادة: بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسياً ؟/1, 
بينما تحقق أدنى معدلات الإنخفاض لأنسجة الشبيكة» بإستخدام أنسجة الشبيكة 9/". 
ه-4 دل تحليل الإنحدار المتغدد المرحلى (ع5167715) على نتائج عينات 
التجارب المنسوجة لأنسجة الشبيكة بإستخدام كثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس )١4(‏ لحمة / سم» ونمر لحمات ):2٠0 6٠0 +١5٠١([‏ بترقيم الدنير]» 
التراكيب النس جية الشبيكة :1/١(‏ 25/79 /3)» تتحكم مجتمعة بنسبة 


"1 


6 من معدلات التغيرء حيث كانت نسب مساهمة كل من المتغيرات 
الثلاثة فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه السداء لأنسجة الشبيكة كالتاليى:- 

ه ساهمت الزيادة فى معدلات الكثافة العددية للحمات المستخدمة بوحدة القياس فى التأثير 
على إنخفاض معدلات مقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء بنسبة 
0 


« سافمت الزيادة فى معدلات التشييف المستخدمة فى التأثير على انخفاض معدلات 
مقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء بنسبة 7.795؟01؟. 

٠‏ ساهمت الزيادة فى معدلات نمر اللحمات المستخدمة (بترقيم دنير) فسى ) التأئير على 
إنخفاض معدلات مقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه السداء 
بنسبة ٠‏ مر ال 


١-5‏ كانت هناك زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات مقاومة التمزق فى 
إتجاه اللحمة لأنسجة السادة والشبيكة تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس وتحققت أعلى معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق في إتجاه اللحمة 
بإستخدام (/ لحمات/سم). 

5--؟ كانت هناك زيادة تدريجية ومعنوية في معدلات مقاومة الأفمشة للتمزق 
فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة والشبيكة تأثرا بزيادة سمك اللحمات وتحققفت 
أعلى معدلات مقاومة الأقمشة للتمزق فى إتجاه اللحمة بإستخدام لحمات 
(دنئير ٠ ١‏ 4). 

5-5 كانت هناك زيادة تدريجية وبفروق معنوية كبيرة فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجله 
اللحمة لأنسجة السادة عن أنسجة الشبيكة المناظرة لها فى طول التشييفة» وتحققت أعلى 
معدلات الزيادة بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/؟. كذلك توجد زيادة تدريجية فى 
معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة السادة: الشبيكة تأثرا بزيادة طول التشبيفة: 
تتحقق أعلى معدلات الزيادة“لأنسجة السادة؛ بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/؟. 
بينما تتحقق أعلى معدلات الزيادة لأنسجة الشبيكة» بإستخدام أنسجة الشبيكة “/". 

4-5 دل تحليل الإنحدار المتعدد المرحلى (167868156 5) على نتتنائج عينات 
. التجارب المنسوجة لأنسجة الشبيكة بإستخدام كثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس (5»/) لحمة / سمء ونمر لحمات [(١٠6٠١ء )5©6٠ :5”56٠0‏ بترقيم الدنير]ء 
التراكيب النسجية الشبيكة 2١/١(‏ 7/”ء "9/")) تتحكدم مُجتمعة بتسبة 
4,١‏ 24/» من معدلات التغير» حيثت كانت نسب مساهمة كل من المتغيرات 
الثلائة فى معدلات مقاومة التمزق فى إتجاه اللحمة لأنسجة الشبيكة كالتالى:- 

« ساهمت الزيادة فى معدلات الكثافة العددية للحمات المستخدمة بوحدة القياس فى التأثير 


على زيادة معدلات مقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجساهد اللحمة بنسبة 
١ 1/‏ ١ام.‏ 


ساهمت الزيادة فى معدلات التشييف المستخدمة فى التأثير على زيادة معدلات مقاومة 
التمزق لأنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه اللحمة بنسبة 17؟,؟0؟. 

« ساهمت الزيادة فى معدلات نمر اللحمات المستخدمة (ترقيم دنير ) فى التأثير على زيادة 
معدلات مقاومة التمزق لأنسجة الشبيكة الحقيقية فى إتجاه اللحمة بنسبة ؟5,//ام/. 


> نتتائج إخة آلا 


١-١‏ كان هناك إنخفاضدا تدريجيا ومعنويا في معدلات السمك لأنسجة السادة 
تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس» وتحقق أدتى معدلات السمك 
لأنسجة السادة بإستخدام (/ لحمات/سم)» بينما توجد زيادة تدريجية ومعنوية 
فى معدلات السمك لأتسجة الشبيكة تأثرا بزيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس» وتحقق أحلى معدلات السمك لأنسجة الشبيكة بإب تخدام 
( لحمات/إسم). 

/ا-؟ كانت هناك زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات السمك لأنسجة السادة. 
الشبيكة تأترا بزيادة سمك اللحمات وتحققت أعلى معدلات السمك لأنتسجة 
السادة» الشبيكة بإستخدام لحمات (دثنير ٠:‏ ه 4). 

/1-" كانت هناك زيادة تدريجية وبفروق معئوية كبيرة فى معدلات السك لأنلسجة الشبيكة 
عن أنسجة السادة المناظرة لها فى طول التشييفة؛ وتحققت أعلى معدلات الزيادة بإستخدام 
أنسجة الشبيكة 21/١‏ كذلك يوجد انخفاضاً تدريجيا فى معدلات السمك لأنسجة الشبيكة تأثرا 
بزيادة طول التشييفة» تحقق أدنى معدلات الإنخفاض لأنسجة الشبيكة باستخدام أنسجة الشبيكة 
"/ "2 بينما توجد زيادة تدريجية ومعنوية فى معدلات السمك لأنسجة السادة» تحفق أعلى 
معدلات الزيادة بإستخدام أنسجة السادة الممتدة رأسيا ؟/؟. 

/ا-4 دل تحليل الإنحدار المتعدد المرحلى (677156) 5) على نتائج عيفئنات 
التجارب المنسوجة لأنسجة الشبيكة بإستخدام كثافة العددية للحمات بوحدة 
القياس )7١54(‏ لحمة / سمء ونمر لحمات ):2٠ .:٠ :١2٠([‏ بترقيم الدنير]ء 
التراكيب النسجية الشبيكة :1/١(‏ 7/5 9/9)» تتحكم مُجتمعة بنسبة 
95 من محدلات التغير:» حيث كانت نسب مساهمة كل من المتغيرات 
الثلاثة فى معدلات السمك لأنسجة الشبيكة كالتالى:- 

تساهم زيادة الكثافة العددية للحمات بوحدة القياس المستخدمة فى التأثير على زيادة 
معدلات السمك لأنسجة الشبيكة الحقيقة بنسبة /ا1,١١90.‏ 

ه تساهم زيادة معدلات طول التشييفة لخيوط السداء فى التأثير على الخفاض معدلات 
السمك لأنسجة الشبيكة الحقيقة بنسبة /ا4؛,ه؟ ؟. 

« تساهم زيادة معدلات نمر اللحمات المستخدمة بترقيم الدنير فى التأثئير على زيادة 
معدلات السمك لأنسجة الشبيكة الحقيقة بنسبة .,559,١1!/‏ 


لين 


ممع[ :10 ووعمعاء نط عتعطه]1 ]0 عمقعاعما الوه اكتمعاد 21016 3 8/05 عمعط1 7-3 
عط ععصعط بطاممع]ا غومة2 دز لعلقبوهء ااعتطبج د5عتتمعيت متقام مقل دعتحكوع11 
بنقلا صل لعأاسصعني معجوعءى ستقام عمتوب بو لعناعتتاعة معنت د5عله أومعطوالا 
.0/2 تمتاعع :1ل 

وعللوعء ١7‏ ممع1 :10 ووعصاعتط!' عتتطه1 2ه عممع ه06 الدع امواة 2 7705 معط - 
3/61 1345 أقع10177 عط ععمعط بلطلأعمع! غ3ه1؟ 2ه وعممعععها 7الوبلمع عط نط 
3 وعتنوء؟7 ملعا داكن لز لعلعة لاع 


01 “اناا تامع لاع 100أن2 جرواععنه 101 2515ز!2012 5]6(13/156 10 أل مععمف 7-4 
ممع1 مه ( 150,300,450) “#علمع0 كأتلامه 23/5 ا(تء/كعط 4,7) كاعى 
قعاطومة أمعلممءمع0م1 ممعم عطا غأقط) لعتمعتلصا (1/1.2/2.3/3) وعنمعم 
50 رقعلكقع2 ملع[ :101 قوع مع كتلط عاتطة1 01 265 عفعنه هه آه 6" 89.01 أمتادمه 

-: 20110715 كج ععع/7 ده [طقلنة؟ ختاع لتء رع 0صا اعوع 01 قعم 0 أدعء عم عتقطاد عا 


عله 10.3796 لعمقطة مقط دك / قلاعنت 5ه ونه قطل) 12 عممعتمنا ع1 ٠‏ 
لطا عترالو1 عط وساموع عا مه أمعلاع 


أعع لاع عط كه 25.479 لعمقطة لقط طاودعا 1101 عط 1 عكمعىمما ع1 ٠‏ 
1 عتتحاق عط مساموعمعع0 


أمعلاء عط 2ه 53.1796 لعمقطاد لقط دوع ماعتطا) معنت عط دز عممع مما ع1 ٠‏ 
1 عطقا عط عساممع مضا تزه 


5 جوع 1 171712 -6 


انلمع عط نط عسصامدع) عب عطاظه عمقععععل أصدء تاماه هج كوج معط 6-1 
أق1017 1116 ععتقفط روع كو17/6 مم1 © تتتهام 101 كلعج أت تعطاتصسلخ 02 عممم م10 
(مع/مااء؟ 7) عطأكن نز لعلء لاعة عاعنت و1366 


لاالهنلهقع عغطة نز6 وضاممءا للعتت 02 عقوع نعلا امومع تمهاد 2 كوبج عرعط1 6-2 
عط ععمعغط ,وعكوع17 متعا| © ملقام +5 ذ5وعضاملل؟ كلاعبجص 01 عدوم مما 
.(450 تعتدع ل) قلعت عمأكنا نز لعلع تتامة معنت دعتة؟ أمعطولط 


عط /ق عتطاتهء1 أآعج 01 عممعاعع0 أموه 1 تلمع 51 01م 0 835 عرعط1 6-3 
5 1311م قط وعنحوء77 ملعا ,م1 ومعتاعتطا دتاعبج 01 عممععمه!ا ل[القبالمع 
لإ لعنء [طعة 7761 1265 أوع7ان1 عط ععمعط بطاومع!ا غده1؟ دز لعاهقنوء طعتابج 

1/1 وعتكوعء؟ مدعلا كماذتا 


لإا قع/18/620 لتوآم 101 عمفدعا ع7 عطاله عقمع رفصا انهه 1 دواد 2 كول 1166 - 
7/65 2665 اأوعطولط عط ععتعط بطاومعا غ100 02 عممعتعما المسلوعع عط 
2/2 لامتاعع "لل نهل صا لع أمعاءت وعلكوع7 ستمام عنأكن نز لعنرعتاعة 


عط بز وعنتوع3 مع1 101 عتتأكدة] قللع7 02 عقوع ع0 تالق تلمع 2 05 عرعط1 - 
لعناع لاعة عنع77 وعلة؟ أوعطعلط فط معمعط بطاهدعا غده1 هت عدمعتعدا برالمنممع 
.3 78/630765 2210ع1 عاونا لإا 


1 ع مانام عع جاع 0 ممتاعة مبواععنه 151 دأذزأهمة ع كاجامع]5 ما مدال مععم 6-4 
مدعا لمة ( 150,300,450) تعتصع0 كألنامت كلع ,(تلاء/كلاعدا 4.7) 5لاع7 
وعاأطوعةنا أمعلمومءلصا عمعتط عط غهقطا 0عنهده01 (1/1.2/2.3/3) وعللوع0 
عا 50 , وعلكوع/2 مرعا 155 تمدع !' لع 08 3165 عملوانة 0 94.1270 أماامه 

110131118 قة عنع/ة دع أطا2 ةا 3865 1م065 51181 


عط 14.2790 لععقطاد لهذا ده / كاعم 2ه تعطتصيه عط مز عمموعتمم!ا عط1ل_ ٠‏ 
لاقع '!' كلع/13 نان اقمع عععل مه أمملاء 
ته أعمله عطا آله 2.2390 لعمقطد قط طاممعا غهه؟ عدا نأ عممعنعما مطل 
1 711 14 أقهع 101 


أععقه عط 06 77.6296 لععمقط؟ قط ومعتواعلطا! معد عطا ترا عمف تمصا عطا] 
قت 1 111 مقع 131 لاد 


ع1 17-1321 


باالمنمهع فطل زط ومعصاءتط) عتتط 1ه عمدعنععل الوه تتيياك ذه قوللا عزعط 1‏ 7-1 
6 اتلناقلاطنا قلطا , معندوع/1آ متها عه1 دده وعد أ 'زعاتتانام 01 عمهمع م1 
66 هعغة2 أو7:6ا10 عط عممقط برماعةا تعنم لعب له عموع عع علا 10 لعتماعر 
لح /كالء 7 7) عدادن نزحا 36111600 

لا القبمممع قط نط ومعماعتط علعطهة له عموعدعها أضده لتصواة 3 قو مم1 - 
قعئة أمعطعلط فلا معضعط روعننوع/17 مدع[ 101 حو /ماع بد أن عع طتااناه 01 عقمعمم! 
(حى/مالء؟ 7) كمتدنا ذ] لمعلا لطع مجع 


عط برط ومعماعتط علط 07 م5وعممذط غصوءةتمواد 2 كهبنا ع1 7-2 
عم روعننه26 ممعا عي متقام +10 كع 01 عولمع]20! لا انلمع 
.(450 “عتم 0) معنت عمتقن لاط لمعتتعتاعة عمعنى معله: أمعتاولط عط 


لسسمم تلات اال 2 2 222544646211751 00011101122 


حلي 


عط 0 34.6696 لعتقطة مقط جه /مكاء؟ كه “تعاصنيه قط ما عممعاعما عط1_ ٠‏ 
1 لعج عط ماتأك3ق 1101 011 أمع ]اع 


1 معت عط هو 0لا 27.43 لمتقطة لقط طاومع ]ا غده8 قط 1 عكدعهعم1 عط 1‏ » 
101ملء ع5 علطا ع طاممعهععل 


قط 2ه 90 20.93 لعتقطة لقط د5وعصاعتط) معنت غطا دا عكمععما ع1 ٠‏ 
مم0 اع/7 عط علائمعععع0 مه أمملاء 


1 مرنعدناا -5 


/ا الو امومع عط ناح متاهئدع1 تزكة7؟ 01 عققع2ع06 أصقت 1 تتواد 2 5ه/2 غ161 5-1 
ع ععضعط رذع ع7 1620 عق لتقام 101 حه/ ع7 01 عاتتننات 01 عموعرنن1 
(ممع/مااء 7) عطاونا نط لعلاعللامة معن 121665 أوعئ5و[ 


/الدبالهقع عط لز عماهدةءا مجة77 2ه عممعنع06 انندم تضماد 25 7035 ماعط 1 5-2 
102/3 عط ععمعط ,5ع نتوة16 ممع[ © صتهام 150 5كعصاعتط) كعنج 08 عموع رمم]ز 
(450 “اعتسعل) قلعتت عمأكنا نز لعك تتاعة عععنت وماج 


مدعا :5 عمتموع) متقد ‏ 02 عممعتعطا غصدء تمعد عملم 2 كقنج عرعط1 5-3 
ع[ ععفصقط بطاهمدعا غ805 مذ لعلقبوعء اعتطاد دعننوعند متنام مقتاغ مع نوميت 
لكوع 1/1 مدعا عصاونا ترط لمع راعج عرعلت وعنهر أومعطولط 


لاالمسلممع عط نزط عماتدء) دهت 01 عمقعاعصا اتلدهاللتواذ 85 كود معط[ - 
7/65 385 اأمعطعولط علا عمصعط ,وعننوع/2 متهام ١ن‏ جات | غ104 01 عممع 0ن 
2/1 تامتاعع 1ل منقدا صأ لعل مقغمع مع نكوء 8 ستقادر عمتكن نز لعلع لراعج 


ةهاع عط 6 موه قة/7 015 عقهعاعهل أله كاماد 2 1335 عرعط1 - 
ع7/65 5ه أدقع107 علطا ععمفطا ,كعنلوع/7 متهام 102 انعا :102 1ه عممع معن 
3 وعلكقع 78 مع[ وتراكنا لا معلكع [طاعهة 


أن ع الطناه تامع بزاع لاماعة مهقلعع كه 101 318!3515 ع5اللامعا؟ 10 04 1مععم 5-4 
موعا لصة ( 150,300,450) "اعتتعل كتكتلامه معد .(تان دأاع ك1 4,7) 0/5 
١2112165‏ ألا مدع مع 100 ععتط) فط كهقط1ة لعغدء للم (2.3/35 )1١/1.2‏ ك5عنحوعبر 
50 ,5ع لوع/2 مراع! 101 متانقع] معهلط عا 01 1265 عنضف هك أن 5 89.79 أمضاصوت 
-: 10110715 كه عترع/ت 512165ة/ أداع لنعمع150 طامقة 01 جعومارع عع مقطو عدا 


عتلا 01 45.296 0اعتقطة ل0هط مدن / لاعت 1أه «عطصصنمه عط نز عجمقعرممر عط1. ٠‏ 
القع م0 متناجك مم0 تزه أععل]ع 


03 أعع للع عط أن 90 23.79 اعمقطة مقط طأودع! غهه2 عطا صا مجوعتعم] عط » 
1 180817 ع لاأموعزعع0 


01 أععلع عط أن 20.896 لعتقطةد لقط د5دعاعتط معنت عبط دأ عومععم] ع1 » 
1601115 8/010 مفلأمدع عمل 


لوا 


مدع :10 ممتمعمماء منوبج 2ه عممععمة بوالمقمع 20:6 3 كود مم15 3-3 
عط ععمعط ,طاعمع! غ110 مز لع أقناوه ‏ اعتطى د5علندع12 لتقام مهناا معننوعين 
كع همء ؟ مدعا عمتكن بزط لعتع لاعة معد قمنلة: أمعطولط 


ممعا 2 متهام +101 مملخوعضماء معوبد عه ممفععوعل لاالدنالهت 2 ههه عرعط1- 
6 10 101 عط عمدع! دنا 02102 عقمعمعما بزالة لمع عط برط مع نوع 
ج "نعلا دز لعل سمعتيت وعنكوع؟8؟ لتقام عمتمن نز6 لعلاعء تاعة عرعنا مملغدعمماء م701 

1 تمتاعع :لل 


زه "لت تباط عع ع6 تمتاعة مقاععناه ج10 دزكتزلهسة عدأنتامع]؟5 0غ عتلرموع4 3-4 
مره[ ابلك ( 150,300,450 ) #عتمعل كأملامه كقاع/ة ‏ ,(تتء/كتاعبد 4,7) كلأع 
قءاطهقضة؟ اأمعلدعمعله! عقعط) عطا غقط) ملعنوءتلمز (1/12/2,3/3) وعنوعنة 
0 ,و6 ه776 مدعا ع0 تملتمعمماء معة؟ة 01 قعأة؟ ععسقامه 01 م؟ 87.17 أمتكدصمهة 

-: عسابجه 11 مه ععهبه دوأطداعة؟؟ أمعلمء معلما طعوء 02 كعية أجعه عم ععقد علا 


6 +0 15.8790 0ع:51:381 لقط حك / قتاع 01 6 اتام 112 11[ ممع اعم[ ع1 » 
1١‏ منونا م ااأقةع عأ داه أعع11ء 


ده أعملة عط له 44.1996 لنقطد لفط طاعمة]! غ202 عط دأ عممعتعصة غ15 ٠»‏ 
0 7و3 116 م للأكقع0607 


أمعله عطا 2ه 24.1190 لععهطد مقط دمعماعتط) معنت فاع دأ عكمعهعما ع1 ٠‏ 
قوواط مقت ماأموع مما 1ه 


دده تأخدعمه81ظ عمء117 -4 


ماع لاط لامألكهعودماء عت عط 2ه مكوعمعهآ (القنلوت 2 كود عتعط1 4-1 
.7630/65 هزع[ 5 لهام رم ع /مةب 06 ععطصسيه له عموععما بزالهسلمع 
(صس/مااء 7) عداأونا نز لعاعتطعة عنتعل7 2165" امعطع لط عط ععمعغط 


/االهنلوت عط نز ممأتدعدماء قهبج 2ه وموععععل ب[القنلةت د كو عروا1 4-2 
أوعنتزو| عطا ععترعط بوم لمعب7 ممما عد لتقام عم ووعضناءلط) ملع 01 ع5مع1102 
.(450 معتصعل) جلاعن ممتمنا برط أل لعلتاعة ممه كمه 


مدعا ,5 لمتتهعدماء تع 02 عكوععما أمه التصماة عتوتم جح موك .عرع1 3-ا 
عط عمصعط بطلأودعا غوه؟ مذ لعلقنوة طعتطج وعتقعيد متفام مقطا كعتكوعلا 
1/1 ععاحوةء؟ مدعا عستده نز لعمعتراعة عتعنه أدعاع نا 


محةا ته نتنوام عر ممتتمعصماء عبج 2ه ومع نوع باالقنلمت 2 كويد معط[ ٠‏ 
و6غة" أوع 102 عط ععمعط ,للأعمة! أده 2ه عممعدمها لاالقناعمي عذاغ نإ كع تمعية 
2/2 سماءء أل تور دز لصع ل سعاية معجوء 5 متقام ماكن 'ذ لعاعتاعة عتعيه 


01 'نء وأتصناه عع صء 0 ممتاعج مذاءعبه +10 5أ5لزاهانة عو تمزع ]5 ن] وعستل:مععطة 4-4 
مدعا لمة ( 150,300,450) #عتمعل ولام وناء 7‏ .(للء/كتاعة 4,7) كلاعه 
دوع اطقتعة؟ أمع لمع معل100 معط فطع غقط لعموعءنلما (1/1.2/2.3/3) كعكه8/6 
مع بوعنوة+7 مده[ 101 ممغوعهماء عبج 02 365 ععصد توم “هت 83.0290 600501 


-: عم ه1011 وج عععبت وء[طقعة؟؟ أمعلموءمعل12 باعوع 2ه عمط تمععععم ععقطد عط 


طأاعدع غ5 عاتعدعء 1 غأزع17آ -2 


عط نط طأممعتاة 116ئممع] 01 ع5ه16عط1 1ه تمعاد لل 5هن عرع11 2-1 
66 ركع لكقع13 مم1 ع متهام 101 حدء/ئلاع 02 عم اتبيه ذه عموعمعما إالمسلوجع 
58 8[ لعاعلطعة م76 طأجممعذد عاتقمة) اعنم 02 عتم أوعطولط فلا 

.(معاماك؟ 7 


عط لاط طأؤدعناد علأقمة؟ عبر 1ه عممع1مم1 النقعة لمعاو لم كود معط 2-2 
عممعط ,قعنكوع77 مدعا عد متقام 10 وفع معاءتط) ملعتت 0 7065 لاالمنالم ع 
5 اننا /(0 لع لاعلطاعة عتعنط لأومعية عازقمةة تاعبم 2ه عله أوعاعتط 

(450 معتدعل) 


101 للأكتعناة عأأقمعا كاعبج 01 عممع151 أتلوه اتمواة 10156 0 705 11616 2-3 
ععتعط بلاعدة1 غ102 12 لع [قباوء علطت وعتكمع7 متهام تقطا 5عننوع/7 مع[ 
1/] وعجقع8؟ مدعا عمامن بز لع لتعلطعة طأاودعنة عاتممما لاعن زه دعتهه اأوعداولط 


لاتقامر ع مدعا :ه10 طأأومعنه عاأقدة اع له عموععععل نإالقنلهت د موه عتفط 1 - 
5 أوع 1017 عطا معتعط بتأنومدعا غده؟ 2ه عممععمعم1 لاالقنالدتى عدا نط دع لوعن 
دا لعأضعايء معكوع ستقام عصأمنا نزط لع أعلطاعة تاغجممدع ند علاقمعا لع 6ه 

اللمناعع 11ل مد 


]0 عع اتات معمتتاع0 وملاعة رقاوعنذه 101 5/515[هئنة 56 ]5 0 لل مععءم 2-4 
ممعا لصة ( 150,300,450) "اعتصعل كاصنمه كعد ,(سن/دلاءد 4.7) كلاعبن 
ةا أتاعلتمقمع0ه! عفقط) عط غقطغ لعندء1لت (1/1.2:2.3/3) 5عنوعب 
ممع! م1 طأومعتاة عأأقمعغ اعنم عط 012 5ع6ة؟ عمعسمية 2ن 94.629 أمغحمه 
5 7/658 9213616 أمعلمعمع20ا طأعدة 01 عمقتصععهم عنوتاد عط؟ا 50 ,نع تومن 

10110128 :- 


عط أن 29.4990 لعتقطة مقط من / ككات7 01 عع 6تنام عط تل عموعتمعم1 عط ٠»‏ 
طأاوناع 5 ع 1أقمع] 15اع تراوهع15017 اه أم ]1ه 


أععلاع عدا 08 م 0.31 لععقطد لقط طأومدعا غهه11 عط نز عجمعممز عط ٠.‏ 
المع أت ع أأجله ا تأعله ماوع نعل 


أعع للاء عط أن 64,3290 لععقطد مقط ددعصواعتط!) مالأعظز غطا زا عممع مما ع1 ». 
. للأومع راد ماتوصها كاه ملاأموع تعدا مه 


3- 172 0 


لاالمسلممع عط نإ0 مملتدعدماء منود كه عممعهصا /(القسمةع 5 كهد معط 3-1 
8 عملعط! روعنتوع/1ا 20ع1[ 2 لتقام 101 تك /كلعنت 01 "عا 1اللام 01 عومع رمعم 
.لع /نالة؟؟ 7) وساكنا نز لعلاع للقة رع عله أوعداقاط 


/[الةبملهقع عط نز ممتتوعضماء معه/د 2ه عممعاعما [الحسمهت 3 كلت عتعط] 3-2 
1181651 116 ععمعط روع/7/65 ملعا 2 ملهقام 102 5مقعصماولط اعنم 2ه عموعممم]ا 
.(450 “اع لضصعل) قتاع7 عداكنا لاط لعن لاعة عتاعنر و1316 


يسييف 


1/1 وعنكوة ]لآ منهة1©) كماع تسامممه علنطة8 ,(450 ,300 ,150) ععتتعل كغميو0 
2/2 ,1/1) وعنحوعء11 ممعآ كته ,2/2 #متاعععتل متهت ما لعلمع عع وعنحوء]]] ملوام 
112065 طاعدة 018 5ع1828معمعم عفتقطة عط جه أعقلاء تافتلا لصة (3/3 
+61028361013 بطاعمعماد عاأقمع): هه طعدة دع أمسقد آه دعتتزممهم عطاله عاطفامه؟ 
ع) التاكع" عط )0 تمتودتكء 15ل 01 قطفعصصط نط .5معصط اعت عاطم للنة عمتموة 

:5 لتنامع مسمأكوه1011 غطغ 0غ لغطعوعة" مقطا “تعد بهعومر 


طأم ع5 ع11أسعدعء 1 «مرمودكلا 1 


عط نإ طاعلاع 5 علأقمع] م770 08 عقوع م100 أصده 1 لمعاد 2 735 عنعط1 1-1 
ع6 ,وع/ل7/63 مع[ ع تلقام 101 جو /ملاء< 01 ععاسصيت لن عممععمز برالمسممع 
(لاء/مااء؟ 7)ع متكنا نا لعلاعلطعة عع00 طاممع ]5 جنوج أه دعنه ادع اوئط عط 


عط نزط طاومعنة م أأقمعة معدن ذه عموعمعد! لاالقناموك 2 مود عععط1 1-2 
ععمعط ,(2/2 ع2 1/1) وفنتو76 متام :10 ومعصاعتط مكاعد 02 عممع 1167 المع 
5 ع لأكنا /(5 لع اع لطعة علعل5 طأؤمع ناة عأتقمة ترتدد 01 ععتة, أمعاعلط عط 

.(450 "عتدسعل) 


عط نإ طأومعتاد ع1اقمة) منه؟ 07 عموعرعع 0‏ أتندع1لميعاد 8 765 عععطل1- 
(3/3 © 2/2 عل 1/1) وعنعوع/7 ممعا :15 ووعماعتط اعد له عنمعمم1 لإالمبموع 
1ن لآ لعلع لطعة ععة/7 طاع معن عأأكنع) ونه 0 دعام أذعنم[ علا ععمعط 

(450 معتدعل) مكاعم 


107 طاؤدع؟ا؟ 116قا16 منة/3؟ 01 عممقعرعما غضده لمواد 001 2 كود عرعط 1‏ 1-3 
عا فعصعط ,لامعا غ210 صا لع لقبيوع طأمتطا؟ 5عنحوع/ متهام صقط) وعتمعبد ممعا 
وع ندع مدعا ساكب نز لعلء تاعة طلأعودعنه عا أذدع) منود 02 معنهة؟ اأمعداعوتطا 


لمة مدعا عه؟ طأومعنة عاتقدع1 معوبت 02 عمدعنوع0 أتنهقه التتماة 2 كول عتعط1- 
غ01:65] قط ععصعط بطاعصة! 11021 02 عفقعامعم!ا لزاأنتهلمتت عا 'ز 5علوم76 لتقام 
ولق لتقام عطتدن نز لملاعتاعة عنع2 تلأومع 5 عأأكده) متوبج 01 13665 

2/2 سمتاعع رتل بستمر صا لعلمعايء 


]ع بلحت ترعع بصطاعحا رملاعة مرواءزء/ته 105 15دلزلقتة ع دأنتاررع)5 5غ لل روعمة 1-4 
ممعا مسج ( 150,300,450) عتمعل كاللامه كلعنى اللتء/دلاع د 4.7) كأعبم 0 
و أطوعهة؟ أمعلدومعلما عععطا عط أقطا لعتهع للها (1/1,2/2.3/3) معننوعنا 
مدعا عه طأعمععة عاتقمع) معدم عط 6ه عله ععمقتيو؟ أن 79.4290 إمدم 
عععن7 عأطواعة/؟ تمعلردعمعلما طعدع 08 قع38أمعععم عتقلاد عا 50 ,وعتكوعر 

1011018 :- 


عطا 2ه 34.1696 لمعقطة قط مء/علءت 06 تعطصناد غط) مز عممعهمز ع1 » 
لاع معنه م اأكدة] ترنولاا ع اأقمعههها اه أمعلة 


دن أععلاء عطا 0 31.6396 لعتقطة مقط طاعمع! غوه110 عط دأ عممعرممة ع1 ٠‏ 
لامع ناد م أأكدع] نولت ع مأقمعممءع0 


اوه عطاغه 13.6390 لععقطة لقط ومعماعتطا متاعج عذا) دأ عممعهمما 116 ٠‏ 
بتاع معنة عأأكمة؟ توه عمأعوع رمعل ننه 


ال ذزة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا بر # ##©## ## ## أ7------ 
تتح 277و م ا 2 سس ست سد سس ف 1 ل 10101011 


انين 


501111217 


أله عطا له لإلبطة تلمتمعساودو فط ذا طاممتمعوعء عا لزه 056م1ئام تتقدم عل" 
تأعدة ,وععطها 02 وعتمعم 10م عطا ده قالمع سيعاء مدمتاع ساكده) تعلامبت ممعا 1ه 
علاقتطعة م1 *”ووعمعاعقطا عاوطة لة ممامدعا ,تامكدعدماء بلأمووعناد علأقمع قه 
- تتا /قتاء ك0 عو مصصدا] ) 0 وعتبناعبهاة عاطقالناة عستدبا نا قعلأرعم20م أقع عط 
ممع ا كه 05مطأافط نهاغةتشواعع؟ ,(85م نه لتامصمه© معننه/11 - كتتتناه) 'كلع177 
8 قعلطمممعة لقة 5ألره 1 ذا 2ه تإلنذة لعمة تماع لهم 5 216طة1 
متقام) ه 5عتمعمه1م عط طكله د5ع1معم10م عد5عط1 عنةمتصمء 10 رماع نل10م 

(2/2 هلامع لل معدت دا لع0معاعته 5عنتدع70 تاتجام 3110 1/1 كع نوع 


دض لزع 721115 ونان نا تاد علطو دع 505 01 كأتءسعاء تتلحتت عط1” 


متت / ماك (4,7) حع/ئقاء 8 1ه مسرل 1١‏ 


مك73 عا لمقط تعطأه عطامه , (450 ,300 ,150) “تعتسعل كته كلقع/17 -2 
0 تع لمع عاعنة أتزيامه 7 3/3108 

تح لعل تعاناء معدو ]لآ ستحاط ,1/1 معجوع ]لآ ستقاط) امامل كه عللغطة" -3 
(2/23/3 ,1/1) معكوء ]7 مدعرط 20ج 2/2 دمناعع "تل ددر 


65 776257 لصة قلمة 101 صعنحه/7 ورعهط مقطا 5ع أتزاتلة5 'كاتاع تامع ميق عط 
2051 عط 01 عذه 15 قعع2 ممع الاممعم /إ01م عوللوععط ,كصعةز عدع الامهم نزامم 
1 011 ,18 تناع لاصقطر *وع [ عع 131 كباله قا لمعقن 736611215 لجع ]1110016310 
50 17/689865 0118111 تتلا 081 عط 086 25 لع تللتاككة دعلكوعن وترعا لصقط تعطاه 
ع قللعةئ( قمع الإم هام نزأه8 .مدمأغدء 1آممة *5ع1تاءدع اهتك ماما آله لاعة عطا مز 

(2) أقالجا 01 ممتأعععتل عط لة*” كصعدم التعتطة لاط قنام مكمه “" 


8لتطضامة 102 لإلةصدهن) موبطاع8 رتدتل! غه معنرمبج معهط فقط دعامسود عدوعط1 
كلا اعلق2 مسوكاة قلن15) عمتطعقد ممتحهعيه عاسو عداأقيا نزم عساكوءى ع 
عو العل لإططه0 220 عمتصوء] منةت غمه طغتيج لعممتنوة ( 1977 دز 06هه مقمول 
قن لإ قءأترتصةة ع50006م 10 معط 02 ملقطة 6 لعن لفط مققطة 16 قوط 
عا ,وستمدمل ره يع تدمغغمط كبامعسطغل[سصسزة“ لمطاعم وممعيلممم 
لق .010665563 الع لتاوع؟) زقة الامط لبج أمعقع طواعمو عتحور دع أمرصوة "كم نوعب 

.010611165 لهه1ة لام 5'ع؟نلأعبصاد عط 0غ لعنواع؟ أعقلاع ولط أقط عتبودرز 


0 01 65 لمع رزه]؟م عط 158 لعأعبالصمه معع6 لهذا جاقه) جعتترماورمطج| عذال 
ما لإتأقنلنسآ] عساحدء اا 200 عستسسالمك :101 لسن؟! ]"مرردسد اه 165[م20ج5د 
صعع] لقط قععم20م فققط 047 5أألناقع [4اسمعسامعميعىء عط1 1220تلصوعرعام 
لمت 02 عدلها 08 تاملكةابعلةء غطا يععمفقاسة؟ 1ه وأوتزلقمهة نز لعولالهمهة 
“قلط !) 5أالامه قللعنج 01 قعلة ععرع اوعد ترعع بجاعنا أمعك ]عم لامتأععستدو 
عط 01 امه ابعلقه غطا لصة عاطهاعة؟ امعلنعترع70! صه كة (450 ,300 ,150) 
01 0165! ع0 !عبالء5 مع جاعط عأسعلء امم «مأععصصمقء عامساة 1ه 5عبلاد» 
لكات لتنج عاطقتج/ امعلمعمع 0ط مم كه (قالء5 1,2,3) يعنره كطاومع1 كنده11 
'نقعط!! 111 اأمعوعررعء طاعتط/ة 1105 تمه «ماأووعتدعء": عادرسة 02 دماذناعممه 
نه 35 5ة طاممعا! غخده1؟ "زه أغطنامه آعم 018 5365 لامج مععب/جطعا رملغواعم 
عاأقمع! “ كه طعدة 5أعمصضتهةة 02 نجاعم10م لاتنة مة عاأطقاته؟ أرع لمع معل20! 
أمع 0ع معل كه *” 5معتماع 111 عتتطهظ 220 عساتددء ]' بممختدعسماظ برطاعدعء ند 
مع55لةضة درعة] 820 وعتارءم10م عقعط 02 قالباوعء اهمتتتعستء و عط" .عاطمضه 
قاء [7ا بمءأ/هاءم7 (4.7) مدو/واة 1 2ه مسرل عه وتونزلققه عداأبووعغ5 بز 


سسسب برب يبر رس ص ]ل]لش“ تت 2 255 سا شت ست 
قلسل لي 5777775ببيل9 22س 
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الممراجع 1 | 


-١‏ أحمد فؤاد النجعاوى -- التكنولوجيا الحديثة للزوى- منشأة المعارف - الإسكندرية 


.1١196 سنة‎ 


"- محمد السيد عبد السلام - تكنولوجيا تيلة وغزل القطن وضبط جودة الإنتتاج 
(الجزء الأول ) - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة1544. 


- محمود رشيد حربى - دراسة تأثير التركيب البنائى النسجى على 
بعض خواص القماش والاستفادة منها في تصميم أقمشة المفروشات - 
رسالة دكتوراه - كلية الفنون التطبيقية سنة .١3/826‏ 


4-- محمود رشيد حربى - مذكرات تراكيب المنسوجات تحت عنوان 
''محاضرات فى تراكيب المنسوجات“' كلية الفنون التطبيقية سنة .١5915‏ 


م1 ,(قلهاع 7/126 عاناءع'!' ده 518202505 صقن أ تعحطنف ) 4.5.1.11 -ذ 
7 62 0.1682 ,10.1910 ,10,2265 ,10.1442 ,10.1059 


55 21 ,1951 .165.1 . .5 ,1262113113 لله ,5ك عاعو8 -6 


رقكعطوأآطلم عتل8 *”معتعطها د 0/30 سولوءع“ رحاءعظ وتوطوطتطة ,لامستلظ-7 
.127-19.م 1988 ,5513لكآ رمعوملةا 


لكلو ع انظ -وعمبجع11 ,” عسلاوء1' عاتاعء 1' 1ه معامتعستط “ .كال رط)غمو3-8 
4 276.م,1974 ,لقنةاقتاط ,ممما 


61 امع طم طة]/1 رماب اكصآ عاتاعره"!” مط ”مع لأقتسع طاغج1ة علتاج !1" .لال بطامم8 
450 ,3 .آ0؟ لمة 329,.م ,101.2 ,1977 بلمقاعم؟ 
472 ,25 ,1955 ,.آ.وفظا م1 شط بتعوسظ سه .ل.ل صما 
بجت[ ,لإأتويه انمتا بن (تعاأسطهك1 مغ عسطتلط علنف 1“ ,.ط رط بسمسطترة: 
4 ,1989 .8 .5لا لزه 
.45 ,1928,19 رأقضة باه 1.ل ر.ن).لآ ماقتقوقط 


1929,20 رأقا ع1 .ل ).8 رمدو 


7/1110 , ع "لنت ناطق عتسطهة1 كه لوصو مستجوء 117 كل رلوم ع0 
.10-11-12-14-15.م ,1975 ,لسمواومظط 


تت ا ااا اا ااا يي لبلُْاْلباسااللاش :52 ظ52525252529552ئي 0ك 


51 


1332 ,14 ,1923 رأقصآ امع 1[ .4 تتعصسسظ' ل شه .1.1 ,نزعده»2 -15 


-ق6 ماع[ ولع “4 نتن 1و1 العصم اخ مك10 ,2 رنملء أوه 2 -16 
.2.207-6 ,1977 بآ ,110013م,آ رقطاتم7اع نظ 


.66 ,55 ,1964 ,أاقضا عع :'1. ل ,.ظ.ل ,قام)لتسمط8 -17 


,.00) 8تللطامتاطناظط تصفللتمسعوكخ ”علتاعء'1' 01 دامع سماخ“ عط “بمطمرا معلول -18 
8 1973 بذ.5.لآ ل1هملا بوعلةا ,مدآ 


.6 1956 ,15 ,.ل .1865 .م1 ,.زهكا1 لسسه عامونن] -19 
.1,65 70110 م أتاجتعغ لتنة لمعه" أ0هن177 ,. ١]‏ ,كورطآ -20 


ل 01 011 قتاع كم0ن) :ع ساحوء ]17 .11 يلع ضتقطه]8 ع .2.1 ,0م -21 
17 ,و 2.17 ,1973 .لآ ,20013مآ ,تتم ترة /ل,. ”ع أسطو1 10 


1 ونطدم لم0 ,لز 39 ” معلتاده1' له لمتكس ودوك طعء105 هآ 81:60:59 -22 
2 1984 بذرة.ل] , عضتطة1اطيم ععء1اهن) 085 ,عمل تعره .لملا 


”عساحوء /11 01 عاماع سمط “ .ةف رسسمعساطه8 ل ,1 ه81 -23 


,1976 10.1 ,نوع ه[مصطعة'!' 02 عالطلاقما معغام8 روم العرة 1 01 امعمضسومع12 
2119-11 


30,7 ,1939 ,أقضط ادع .ل ,مقط رقدهكتتتهتلكة'171 سد ١1.1.‏ ه7101 -24 
7 ,39 ,1948 رأاقض1آ . اهزع 1" .ل ,.ظط. 7717 ,ندم)"1101 -25 


.108 ” قوزوء10 علتاجع!' 01 '*امتاتتصة :0 “ا .1 بأعطوزاح -26 
211-32.م ,1978 ,120183 ,18012033 .لآ 1071 .00 يل 50115 


ققالتسعةم نت111ام0 *” وعلتامع"1' " ورعطعه يق د16 801 ممضولة -27 
43 1982 ذخ 5.ل] عاتملا بتنم1لال,عم!1 .00 معطو 1اطوط 


1 ,55 ,1964 ,.أكصآ .ااه 1 .ل ..8 ,دره010455 -28 


صوالتسعما8 ** معلتادع] وستلسهاسضع لهت “ قسخرمتده1 .© وتاانوط« -29 
0 ,1978 بذ.5.نا عاعهل؟ بجعلظ ,.عما ,.من) عمتطو1اطنط 


45 ,193728 ,أقض[.اعع 1 .ل .1.1 رععمزعط -30 
.13 ,17 ,1947 .165.1 اعت 1 .1.1 رععمزء -31 


1 ,40 ,1949 رأاقضآ نمع 1 .[ .ل ,11164اه0 -32 


ار 


وا .1 ول154111 عق ىلالا .ل سعاتيه8 ,,5 18 رلسهاء © ."8.1 ,موأعتطء8 -33 
1933,11 ,.قعظ ,ل 05ئة0قةأ5 كنظ 


]8 .ل 1801111692 عل .١ل‏ ندعاكده20 .1.8 رلسماء 018 ,.8.17 بنوأعتط 8 -34 
,16 ,1936 ,.قق8 .ل 53208105 عناط 


1 .ل 1131163 عك ,. .ل ,ماه .18 ,ل سقاء 016 ,.'8.1 اعت 8 -35 
.139 ,16 ,1936 ,.865 .[ 512203105 كنظ 


.317 ,40 ,1949 رافصا باعرع 1" .ل ).8 بتسعل اموق -36 
6 ,50 ,1954 ,.أكتك[ .اماع 1 .ل ,.8.1801 ندملاوهة1 -37 
1965,25,2.853-561 .[ .وكا مده 1 ,لاعع لناطتسوظ دده أخداط رومعتداء1 -38 


2,999 ,197141 ,.آ .قع8آ مدعا .13/1 ,بتاع طه تو اقطن) لضع .82.5 رمصحة؟؟ -39 


ةلاع تنمآ .لمع 35 ”موذمعك علتاعة 1 لعسد للخ “,,]] , سموج؟11 -40 
2.458-1 باللقأاد8 و01 ,1977 .لامآ .00 5 عم 01 


كتالوجات خاصة ت الد 


.0ن [3 “دن سل قسدم مانن 15" ,عستطعهد81 عساجدء !1 ,1م01 151416 -41 
7 8م12[ ,كآ.آ [81006 .لآ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


